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सूचना--दूसरी छोटी मोटी गलतियां जो समझी जासकतीं ह छोडदी 
गई ह पाठके क्षमा करें । 


भूमिका 


इस पुस्तक के लेखक मद्दाशय को लिखी हुयी “ मारतोयर 
भंडार ' नामकी पुस्तक अदमदाब[द मद्दासभा के समय प्रकट हैं चुकी थी 
तो भी हमारे पास पहले पर गया की मद्दासभा के खादी -7 दर्शन मे 
अपकर पहुंची थी। उस समय तो #री० आचाय प्रफू्चन्द्र ग्थ की 
प्रसिद्ध पुस्तक भी छप चुकी थी। इसलिये यदि श्री० बसीघरजी को 
गया के प्रदर्शन में रंग का अमली काम करके दिसातले हुये हम न 
देख पाले तो बहुत सेव ६ कि यह पुस्तक मिलने पर टसे हम सिर्फ 
* पुस्तकों के समूद द्वी मे रखकर छोट डेते। क्योंकि इस पुस्तक को 
पढ़कर कोर जो नया आदमी रंगका कुछ भी काम स॑स्ब॒ गके या 
सीखने की कोशिश कर सके एसा न था। मगर चुकि टसके लेखक 
महाशय की रगते हुये भी देखा था इसलिये उनसे इस विषय में पत्र 
व्यवद्ार क्रिया गया अर उप्रो के परिणाम में आज यह पुम्तक 
(करोव २ सारो ही नयी) प्रकाशित द्वो पाई दे । 


पहले पत्रद्वारा मालूप्त हुवा कि ये महणय पहली आवरनि बिल्कुल 
ब्वतम द्वा जाने के कारण दूसरी आवृत्ति तिकालने का विचार कर रद्द 
घे। इसलिये हमने सूचना की कि दूसरी आढक्रत्ति भ साप जा बजन 
माप आदि के विषय मे उधार करे बह ता करें है| लेकिन ग्गों के 
नमने अवधब्य देने चाहिये। लेडहिन इन्होंने एसा करने के लग बिल्कुल 
असम्ता पक की । ब्रिना नमृनों के भो छाप न सके तब अन्तम 
यह काम इसी विभाग को उठा लेना पढा। बमने देने के हमारे 
आगग्रद से पुस्तक को एक बदा भार लाभ यह पहुंचा कि कट रंग जो 
कि थ्रा० बंसीबरजों ने. पूरे सामान सामाग्नो के अभात्र से बख्ूषा 


ह॥ 


अजमाइश किये बिना सिद्धान्त के अनुसार कल्पना से या रंगरेजों के 
कहने घुनने से लिखे थे वे सब परिक्षा किये जाकर छंट गये । 


इस पुस्तक के नुस्खों में कितनींक बिलायती या अर्घ बिलायती 
चीजों का भी जिक्र लेखक महाशयमे कर दिया हे और वह जिक्र 
उन्हीं के आग्रह से इस खयाऊ से दमने रहने दिया दै दि कुछ लोगों 
को थोडी बहुत बिलायती चीजों की भी मदद लेकर यदि देशी रंगों 
को भढकीले हो बनाने का आग्रह द्वो तो वे भले बेंसा कर सके । 
मगर हमने एसो किसी चंज का उपयोग इन नमूनों में नहीं किया 
है। बैसो चीजें इतनी है:-- 

क्रे।श्टिक सोडा, जस्ते का बुरादा, तेजाब, भोर बाईक्रोमेट आफ 
पोटाश ॥ 

सब से पिछलीं वस्तु के विषय में कद्द। जाता द्ू कि वंद्ध अब 
हिन्दुस्तान में बनने लग गई द्वे। परन्तु यद्द सब जगह मिलती नहीं, 
सिर्फ कलकत्त मे इसका एक कारखाना बताया जाता है। 

ब्लीचिंग पाउडर भी बिलायती चीज हद लेकिन वह तो धोने के 
दी काम में आता है। रंगने में नहीं। 

बाजार में बिलायती रंगों से बनवाये हुये रंग भी प्रायः सब 
कन्च ही देने का राजुर्बा द्ोते हुये भी अक्सर छोग देशी रंगों के 
विषय में पहला पक्ष यही करते हे कि पक्का है? और कच्चे मानकर 
दी देशी रंगों से मुंद् मोड लिया करते हैं। पक्क के तो कई प्रकार 
हैं दी, पर इस पुस्तक में कच्चे रंगों का भी जानबुझकर खासा समावेश 
किया गया हे क्‍योंकि उनमें यह बडा उपयोगी गुण दे कि जब एक 
रंग से जी ऊब जाय तो धोकर दूसरा रंग चढ्ा सकते हैं। ओर पुराने 
जमाने में ज्यादातर कच्चे द्वी रंग ज्यारा पसंद क्रिये जाते थे। कहते 


णु 


हैं कि कसूंबे से रंगे हुबे सुख कपडों को घुलाने के समय तो धोबो 
को धुलाई देने के बदले उससे टह्टे पसे वापिस लिये जाते ये क्यों 
कि थधोबी लोग ठस कपडे के रंग को निकालूऋर दूसरे कपडे पर चढ़ा 
दिया करते थे। आजकरू कच रंगों का रिव्राज इसलिये बंद द्वो गया 
कि रंगरेज पहले की तरह अब करीब २ मुफ्त में रंग देनेवाले नहीं 
होते । परन्तु देशी रंगों का प्रचार हो और अपने २ घर पर बनाये 
जाने छगें तो अब भी सस्ते पढ सकते हैं। ओर पके रंग बहुतसे 
कश्वे रगों के जैसे चमकदार तो धन भी नहीं सकते । 


जो रंग पक्के कद्दे गये हैं उनको, रंगीन कपड़ा को, जिस अहति' 
यात से धोना चाहिये उस अहत्तियात से घोये जाय तो ने पक्रपन में 
किसी प्रकार पीछे नहीं रहेंगे ऐसा हमारा खयाल हू । 


यह कहना तो अनावध्यक द्वी ह कि पुस्तक की कीमत सिर्फ 
छागत के जितनी रखी गई द्व क्योंकि इस विभाग को इसमे से कोई 
नफा तो करने की जम्रत द्वो हो नहीं सकती । द्वां, लेखक मद्दाशय 
का मिहनताना इसमें अवव्य शामिल है ओर उस्रीसे थोडी महंगी भी 
मालूम पढ़ती है । 


सत्याप्रह्माश्न म, मगनलछाल खु० गांधी 
मती नियामक 
न] स०् भा० खसा० स०७ वि० 
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जिल्दें (बाल्ट ). 

(9) दी नेशनल आरगेनिक कलरिंग मेटर ( पर्कित ). 

(७) ९ मेन्युएल आफ डढार्यिय-२ जिल्दें ( नेकद ). 
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(८) दी जाए आफ ढार्यिंग सिल्क, बूल, ८नड केीटन, 

(९) दी एप्लीकेशन आफ डाइस्टफ्स, 

(१०) फिजिक्स एण्ड के भस्ट्री जाफ डायिग, 

(११) दी प्रक्टिस एण्ड प्रिन्सिपल आफ टेक्स्टाइल प्रिंटिंग, 
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चरखी दादरी, रियासत। जी न का 
- येसीधर जैन 
झिंद, २७ जून, १९२४. | 


अनुक्रमणिका 


शेतिहासिक भूमिका 


अध्याय 


रंगाई व छपाई की झशुल्आत (३); किस प्रकार छपाई 
भारत से दुषरे देशों में पहुंची (४): यहां के छीपी 
क्रिस तरह से छापते थे, बिलायती रंगों का आविष्कार 
(५); आज कल रंगाई व छपाई की हालत (६) 
देशों रंगोंका बिलायती रंगों से मुकाबला (७); रंग 
साजी का भविष्य (८) । 


रूई का रशा या तन्‍्तू 

रेशों की बनावट, रेशों पर तेजाबों का भस्तर, क्षारों 
का असर (£); मर्सराइज करना, रूई व ऊन के रेशों का 
अतर और पहचान (१०) । 

रण व रंगना 

रगों का वास्तविक ज्ञान (११); रगों के मुख्य प्रकार, 
मिलकर बने हुये रंग (१२); रंशनी क। फटना (१३); 
रंगों भें गरमी ओर रंग क्यों दीखते हैं (१७); कपड़े 
पर रंगों का मिलाप, रंग का हलकापन वे गहरापन(१-)। 


रंग चढने का सिद्धान्त व रंग की किसमें 
सिद्धान्त (१७); किस्में--प्लादे रंग (१८); छलांग के 
रंग, माट के रंग, धातु के रंग (१९); पक्कर व के 
रंग (२०) । 


(4:॥ 


११ 


१७ 


१० 


रंगने के यरतन वज़न और माप 

बतेनों के नाम ओर उनझा इल्तैमाल (२२); वजन(२४)। 
वनस्पति पदार्थ 

पतंग (२०); आल (२७): मजीठ (२८); कसूम 
(२९);--शद्दाब की तैयारी (३१% इल्दो (३२); 
हारसिंगार, टेप्न या ढाक (३३); तून , अडूसा, अनार 
(३४); दर्रा, बेहहा ओर आंवला (३०); माजफल, 
बबूल, छत्था (३६); नील (३८); धो (३९); माई, 
लकढी, छाल, फूल, व पत्तों से रंग निकालने का 
आम तरीका (8०) । 

रसायन पदार्थ 

सज्नी, रेह (४२); सोडा, चूना (४३); छास्टिक सोढा- 
बनाने कीं तरक्रीब (४७४); कसीस (४५); नीला थोथा, 
फिटइंडी (9६); लहार की स्यादह्दी (9७); बाईक्रोमेट 
आफ पोटाश (9८); जस्ते का बुरादा, गंधक का 
तेजाब (9९); लाल रंग का तेल, या पानी में घुल 
जाने वलला तेल (७०); संचोरा (५१); साबुन, पानी, 
ब्लीचिंग पाउडर, गेरू (५२); द्रिमिजी, पीलो मिट्टी, 
घोल बनाने की तरकीबव (५३) । 

रंगने से पहले की तेयारी 

कपडे या छत का साफ करन, (५००);-- सफेद करना 
(०६);--मेड या बकरी की मेंगनों से, व्लीबिंग 
पाउडर से (०८) । 

रंगना 

रंगने से पहले की बातें (६२); रंगने के बाद को 


२१ 


२५ 


श्रे 


जज 


हर 


किया,---खटाई देना, कलठफ देना (६०);--हलो 
करना (६६) । 


जुस्े 

नील (६ »);:--खारो माट (७३ ;-मीठा माट (»»); 
माट के नुक्स ओर उनका सुधार (८२); १ आसवानीं 
(८३); २ नीला, ३ सरमई (८४); ४ छाल--आहल्से 
(८५); ७५ लाल--मजोठ हे (८७); ६ लाल--प्र्तग 
से (८८) ७ लाल--कप्रुम से (८९); ८ पीछा 
(९२); € नारंगी (९६३); १० जोगिया (९४७); ११ 
बादामी (९०); १२ फूल ग्रुराबो (८६); १३ फूल 
गुलाबी (०७): १४ कत्यई (९८); १७ गहरा छत्थई, 
१६ नसवारी (९९); १७ कत्थई, कत्थेसे, १८ कत्थई 
(१००); १८ सन्दली (१०१);--मलागौरी (१०२); 
२० कित्मिशी (१०३); २१ काला (१०४) २२ 
काला (१८०); २३ काझा (१८०६); २४७ ७र्खीदार 
काला (१०७); २० खाकी (१०८); २६ खाको (१५९); 
२७ हलका खाकी, २८ इलका खाकी, २९, गद्टरा खादी 
(११०); ३० दरा खाकी, ३१ मेद्ददिया खाड़ी (१११); 
इ२ मूंगिया (११३); ३३ इलका हरा (११४); ३४ 
तेलिया माशी (११०); ३०५ इलका माशी (११६); 
३६ काकरेजी (११७); ३७ बेंगनी, ३८ ग:रा जामनी 
(११८); ३९ सछेटी, ४० फास्तई (११९); ४१ श्वाकी 
भूरा, ४२ फीरोजी (१२०); ४३ सनदहरी अमुआ 
(१२१); ४४ हरा किस्मिशी (१२२) । 


११ 


६७ 


श्र 
१० 


११ 


श्र 


१३ 


१४७ 


ऊन की रंगाई १२३ 
ऊन का घोना व सफेद करना (१२३); ऊनका रंगना 
(१२०) । 

ऊर्नी नुस्खे श्२६ 
१ भासमानी, २ नीला (१२७); ३ सरमई (१२९); 

9 लाल-आलसे, ५ लछाल-मजीठ से (१३०); ६ 
आतशी गुलाबी (१३१); ७ नारंगी (१३२); ८ 
कत्यई (१३३); ९ बादामी, १० नसवारी (१३४); 

११ काछा (१३०); १२ जामनी, १३ मूगिया 
(११६); १४ खाकी (१३७); १५ फरुतई (१३८) ! 
छपाई १३९ 
छपाई की भिन्न २ रीतियां (१३९); छापने के जरूरी 
बरतन (१४०); भाष देने का बरतन (१४२); छापने 

के लिये जरूरी हिदायतें (१४३); गोंद का पानी 
बनाना (१४४); छापने की तरकीब (१४७) । 

छपाई के जुस्‍्ले १४७ 
१ लाढ (१४७); २ काछा (१००); मेंहदिया (१५२); 

४ कत्थई (१०५७); ७५ हरा (१७०); ६ नीली जमीन 

पर सफेद कटाव (१०६); फाख्तई [१०७); खनदरी 
(१७८); पपडी से काछे रंग को छपाई (१६०) । 
संशोधन १६१ 
नई २ चीजों से प्रयोग करने का तरीका (१६१) । 


आध्दकोष १७७ 


नमूनों की सूची 


सूती रंगाईः-- 
१. आसमानी (पका )--नील, चूना, ग्रुढ़ । 
२५ नीला 38. 77 29 >०. १) ॥ 
३. खुरमई क. था 9 »# 2 * 
५,  छाछ » “-टकीरेड तेल, हर्रा, फिटकडी, आल ; 
०. छार » --+ » देर, फिटकडी, मजोंठ । 
६.  रालछ ( का )--हर्रा, फिटकडढी, पतंग । 
७. छाछ ,, --कसूम, सोडा, खटाई, दृल्दी । 
८. पीछा ,, -इल्दो, चना, नीयू | 
€. नारंगी (पक्का )--केपरी के बोज, सोढा, फिटकडी । 
६०. जोगिया ०७ का आओ १2 नि ॥। 
११. बदामी , “- » 
१२, फूलछगुलाबी ( पका )--टर्कीरेड तेल, भाल, सोडा, फिटकढो, 
घावडी ! 
१३. फ़ूछशुलाबी ,, --ऋसूम, सोढा, खटाई । 
१४. कर्थई (पका )--अबूल को छाक, चना, नोक|योथा । 
१७. गहराकत्थई ,, “5 » नि श्र 
श्६्‌ नसवारी 3. अ १) १ 9) 
१७, कृत्थई » “ऊत्था, नीलाथोथा। 
१८. कृत्थई ( पका )--हर्र, लोदेका पानी, नीछाधोथा । 
१९. खसंदछी ,, --बालछढ, नागरमोथा, पानढी, चंदनका'बुरादा, 


श्छ 


२१. 
२२. 


र३« 
२9. 
२०. 
२६. 
२७, 


२८- 
२९. 


३०. 


३१: 
३२. 


डे३- 


३४. 


सुगंधवाला, सुगंध मत्तरी, कप्तूम, क्रपूर कचरी, ब्रह्मो, 
मेहदी, कत्था, चुना । 
किद्मिशी (पका )-दरर्रा, फिटकढी, आल, धावडी । 
--नील, हर्रा, अनार का छिलका, कर्सीस । 
“+बबूल की छाल, बबूल की फली, 


काला 99 
काला 23 


काछा 33 
साकी 

सकी 

हछका खाकी 


हलछका खाकी 
गहरा खाका 


हरा स्ाकी 


मेहद्या खाकी 
झूंगिया 


हलका इदरा 


तेलिया माशी 


लोहे का पानी । 


-+-+बबूल को छाल, कसीस । 
सुर्खांदार काछा ( पका )--दर्रा, लोहे का पानो, पतंग । 


99 


+ 


2२ 


क््ज 


--हर्रा, नीलाथोथा, 

-नीलाथोथा, कर्स स, सोडा । 

“>बबूल की हाल, अनार का छि. 
लका, चना, नीलाथोथा । 

-“हर्रा, फिटकडी, चूना । 

+>बबूल की छाल, भनार का छि- 
लका, चुना, नीलाथोथा । 

--अनार का छिलका, फिटकडी, 
कसीस ॥ 

--कसीस, स्रज्गी, चूना । 

--नीरू, हतदी, अनार के छिल्नके 
फिटकड़ी । 

--नील, अनार के छिलके, इल्दी, 
फिटकडी + 

--नील, हत्दी, दर्रा, लोहे का पानी, 
फिटकडी । 


१५ 
३७. हछका माशी (पका )--हर्रा, इल्दी, कर्सास, फिटकडी । 


३६. काकरेजञी ,». --टर््षरिट तेल, लोहे का पानी, 
कसीस, आल, घावडी, सोढा । 

३७, बेगनी ». “पतंग, सोढा, नीलाथोथा । 

३८. गहरा जामनी »>. -“बंबूरू की छाल, लोहे का पानी। 

३९.  सख्टी » --हर्रा, लोहे का पानों । 

४०, फाख्तई ». -जबूल की फली, कसीस । 

४१. खाकी भूरा ». 7दरो, लोहे का पानी । 

४२, फीरोजी ». “+नीलाथोथा, चूना । 

४३. खुनहरी अमुभा ,, “ दल्दी, अनार के छिलके, फिट- 
कड़ी, गरू । 

४४, हरा क्रिशमिशी ( अधपका )--हर्रा, लोहे का पानी, हल्दो, 

टेघू के फूल, फिटकडी ॥ 


ऊनी रंगाई १--- 


१, आसमानी ( पक्का )--हील, चूना, गुढ, खरटाई । 

२. नीछा ५0० लि आस 0 5 पं « ३ 

३. छुर्मई »,. ++पतंग, कसोस, नोलाथोथा । 

9.  छाछ ». 7: फेटकढी, इध॒लो, आर, धाबढो । 
७», छाछ है. 55, 5 ».. मंजीठ, ,, 
६, आतज्ञी शुरहाबी ( पका )--फतंग, फिटकढी । 

७. नारंगी ( अधपक्का )--टेसू , फिटकडी 

८. कत्थई ( पक्का )--कत्था, नोलायोथा । 

<९. बादामी ,, +जछोष ही छाल, चूना । 


१६ 


१०. 
११. 
१२, 


५ छ + 


नखसवारी ( पका )--कर्सास, आल, धावडी । 


“-हर्रा, अनार के छिलके, कसीस । 
“-+फिटकडी, रदनजोत | 

--नीर, हल्दी, खटाई, हर्रा, फिटकडो ॥ 
--द्वर्स, अनार के छिलके, नोलाथो'। । 
- बबूल की छाल, लहे का पानो । 


छाल ( पक्का )--टक्रीरेड तेल, दर्रा, फिटकढी, आल, धावढो। 


काछा भर 
जामनों ,, 
सूंगिया ,, 
साकी 5 
फाख्तई ,, 
काला ) 
मेद्रदिया ,, 
कत्थई मर 
हरा ५४ 


ज-टर्कीरेड तेल, इर्रा, लोहे का पानी, 
आल, घावडी । 
--कसीस, चूना, सजो । * 
हक । 
--कत्था, सिर्का, मेसादर । 
ले हेशमा पानी, नीलाथोथा, फिटकेडी, 
चूना, सजी । 


नीछी जमीन पर सफेद कटाव ( पक्का )-कालो मिट्टी, 


चूना, नील । 


देशी रंगाई व छपाई 


ऐतिहासिक भूमिका 


रंगाई व छपाई की शुरुआत--जमिस तरह विज्ञान, दर्शन, 

व कला कोशल सभ्यता के लक्षण है उसी तरदरंग चढ़ाने की विद्या 
भी सभ्यता का बिन्‍्ह हैं। इसमें कोई सन्वेद्द नहीं है कि प्रायोग 
काल में इस देश की सभ्यता उन्नति ले शिखर पर थी उध् समय 
यहां को रंगाई व छपाई की ज्योति भी पूरी तेजों से जगमगा रह्दी थी । 
अन्य देक्षों की जातियों को उस बक्त इतना खयाल भी न थ। लि 
सृत अथवा रेशम के कपडे भी बन सकते हईं उनका रंगना व छापनाः 
लो अलग रद्दा । उस समय द्मारे यद्टां के कारोगर न सिर्फ सूत या 
सत से बने कपडों ही को रंगत थे बल्कि लकडी पत्थर छोदा बगर 
पर भी तरइ २ की रंगते चढाते थे । भारत के पुराने मन्दिर व 
इमारतें आाज हजारों वर्ष व्यतीत होने पर भी रंगशाल्ल में यहां के 
कारीगरों कीं निपुणता व युद्धिमानी को स्पष्ट रूप से बतला रहे ई । 
हमारे धमे-प्रन्थों में विविध प्रकार के रंगे हुये कपड़ों क्रा जिड़ दे ॥ 
शादी के वत्त इमलोग हमेशा से पीछे अथवा धुल कपडे पहनते चछे 
आये हैं | बरह्मयवारी व सनन्‍्यासीं पीछे व गेरआ लिवास पहनते हैं । 


६. 


फौजी लोग, जैसे कि हमुमागजो, सुर्ख कपडे धारण[करते थे। मलृस्यवति 
में मनुजी ने भी लिखा है कि किस रंग का कपड़ा पहनना चाहिये 
किस रंगका नहीं । नील का रंगा कपडा तो दूर रहा नींल को छूना 
तक वर्जित रखा है । इस से साफ जाहिर है कि रंगाई का जन्मदाता 
भी गही बुद्ठा हिन्दुस्तान है । 

करीय हीं के जमाने को देखने से पता चलता हैं कि इसा मसीह 
के जन्म से २०८० बरस पहेले भी मिश्र व रोध को हमारे यहां के 
रंगे व छपे कपड़े जाया करते थे अर अब से २०० वरस पहले तक भी 
इमारे यद्वां के छीपो व रंगरेजों के द्वाथ में यूझप का बाजार था। उस 
वक्त हमारे यहाँ की बारीक मलमल की छीटों व रंगे हुये दुपर्शों की 
यूरुप के घर २ में चर्चा थी । यूरुप वालों को अभीतक इतना 
पता न था कि कपड़ा कैसे छापा जाता है । इसलिये कपडे के छापने 
की तरकीय भी यहीं से शुरू हुई होनी चाहिये । 

किस शकार छपाई भारत से दुसरे देशों में पहुँची-- 
नेक्ट नामक एक यूरुपीय विद्वान ने लिखा है किः-- 

#४ यह बात आसानी से साबित किग्री जा सकती है हि यूझुप 
ने छापने कि विद्या हिन्दुस्तान से ही सीखीं है । इस लिये इस में 
कोई शक नहीं कि इस कला को जनम देनेवाला हिन्दुस्तान ही है । 
हिन्दुस्तान से यह्ट कल! धीरे २ खुश्की के रस्ते हो कर पच्छिम को 
तरफ फेली और ईरान तुर्कस्तान होते हुये आखिरकार सत्रहवों शताब्दी 
के उत्तरार्ट में जमनी, फ्रान्स, व इग्लिस्तान को पहुंची। लगभग उसी 
अर्से में फरान्स के तिजारती जद्दाजों के मारफत भारत के पूर्बीय किनारे 
के फरासीसो इलाझों में से छपाई के नमूने मय उनडीं तरकीबों के सीधे 
समुद्री रास्ते से भी यहां आ पहुंचे । इिन्दुस्स्तान की मलमलों का 
इंग्लिस्तान में प्रचार द्वो जःने पर सन्‌ १६२७ में जो अर्जी पार्लिय्रामेंट 


प्‌ 


में पेश हुईं थी उसी से गद्द बात सिद्ध दो जाती हैं दि वे यहाँ इतनी 
ज्यादा जाने ऊग गईं थीं कि इग्लिस्तान के जुलाहों का हित बिगदने 


ल्‍ूग गया था 


यहां के छीपी किस तरह से छीपते थे--पढ्ां के छोपी 

उस वक्त भी इसी तरइ से छापते थे जैसे कि अब; यात्रि ऊम़डो, 

लोहे या ओर किसी धातु के छापे या भांत से कपड़े पर रंग जमाते 

थ और मुख्तलिक किस्म की लाग जैसे कि हर्रा, फिटकडी, वगेरः से 

पद्दा करते थे । कुदरती पदार्थों! जेसे फूल, पते, छाल, जडें बगैर: 

नेक प्रकार की वनरप तियां अथवा खनिज पदा्थो' से रंग निकालने 
को क्रिया उनको अच्छा तरह से मालम थी । 


बिछायती रंगों का आविष्कार--बिलायत के छोगों ने कुछ 
अर्गे तक यहां की छपाई छी नकल की ओर देशो रंगों को हीं उपाई 
व रगाई के काम में लाते रद्दे । फिर धातुओं के रंग माठम होने पर 
श्नका भी प्रयोग करने लगे । 

आखिरकार, कोई ६८६ वर्ष गुजरे सन्‌ १८०६ ६० में एक 
बिद्वान ने डामर के तेल से एक रंग निकाझा। फिर क्‍या था। धोरैे २ 
ओर भी रंग बनने शुरू हो गये । यद्दां तक्र कि सन्‌ १८६० ६० में 
अच्चासी रंग जिसको अंग्रेजी में मेजन्टा कहते है बनाया गया । इस 
रंग ने खूबसरत ओर चमकदार व सस्ता दोने के कारण हिन्दुस्तान 
की पतंग को बर्बाद कर दिया । इसके बाद आल की लकड़ी में जो 
रंग होता है धद्द भी याने अलीजरीन भी उसो ढामर से बच खुया 
और जार की लक्कडी जो कि मध्य भारत ब खासकर मालवा में 
कप्तरत से पाई जाती थी बेकार हो गई । इस तरह से एक बढ़ा भारी 
उद्योग जिस पर कि लाखों आदमी स्वाधीनता से जीवन व्यलिंत करते 


ह् 


थे मिट्टी में मिल गया । पस, लोगों ने आल का बोना व इस्तेमाल 
करना बंद कर दिया क्योंकि अलींजरीन में म्रिहनत नहों करनी पड़ती 
इसका नतीजा यह निकला कि अमन भद्ययुद्ध के समय में जब अली- 
जरीन का आना बंद हो गया तो रंगरेज व छीपी हजारों की तादाद 
में सड़क कूटने व लकड़ी बेच २ कर पेट पूजा करने लगे थे । 

दिन पर दिन बहुतसे रंग डामर से बनने लगे ओर 
यहाँ के छोपी व रंगरेज भी उनकी चमक भदढक के जाल नें 
फंसकर अपने देशी रंगों को छोढने लगे यहाँ तक कि एक जमाना 
यह भी आ गया कि जय हिन्दुस्तान के एक बडे रंग के जरिये पर 
भी पानी फिर गया क्यों कि नौल भी डामर से निकझरू आया । 
जो कि यहां की नील की पैदावार को एकदम निगल गया ओर नील- 
गरों को अपना गुलाम बनाकर लाखों आदमियों के पेट पर लात मार 
दी । इसी तरद्द से निशावर पर निशाचर डामर से निकलले चले 
आये इन्हीं में से एक राक्षस रोडामीन भी था जिसने एंसा जादू डाला 
कि कसम भी दमेशा के लिगे लप्त हो गया। 

आजकलछ रंगाई व छपाई की हारूत--म्रध्य भारत व 
राजपूताना के प्रसिद्ध २ नगयरों मसलन ग्वालियर, नेपुर, सांगानेर, 
किशनगढ़, कोटा, अलवर, मंदसोर, जावद, जावरा व ठजेन के पुराने 
छींपियों व रंगरेजों से मिलने व कुछ के साथ काम करने का मौका 
मिला तो मालूम हुआ कि ने सब अपनों पुरानी कारीगरी को छोकर 
बर्बाद हो गये हैं । एक जमाना वह था कि जब तंजेब जैसी बारीक 
मलमल पर दोरुखा रंगना बायें हाथ का खेल था। अब मुशक्किल 
दही से दो चार शहर एंसे होंगे जरा के रंगरेज इसका रंगना जानते हो । 

मदाराजा सिंधिया को राजधानों ग्वालियर में एसे दुपट्टे पसर्डी 
रंगनेबाड़े रंगरेज मौजूद थे कि जब सावत के महीने की फबार उस 
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पर पड़तों थो तो रंग गरिरगट की तरह से बदलते जाते थे । कपड़े 
को धुटाई भी यहां इस गजब को द्ोती शो कि आजकरू को मशीन 
की घुटाईं उसझा मुक्ाबरा नहीं कर सकती थो। लेकिन अब तो यहां 
पर सिर्फ मामूली छपाई रह गह है । 


देशी रंगों का विलायती रंगों से मुकाबल[--जब हम 
हर प्रकार का रंग फूल पत्तों से हासिल कर सकते हैं तो फिर भला 
बनावटी रंग किफायत भें इनका कब मुकाबला कर सकते हैं ? बनरपति 
के पंदार्थों का प्रायः हर प्रकार का देशो रंग विलायतो रंगों की 
अपेक्षा बहुत सस्ता पडता है मसलन पतंग की लकड़ी हीं को ले 
लींजिये इस में बेद्दद रंग भरा पडा है। इस रंग का अगर बिलायतो 
तय्यार रंग लिया जाये तो १६ रु० सेर से २० र० सेर तक पडता 
हैं । वल्कि इससे भी ब्यादा कौमत देनी पड़ती है। वही रंग अगर 
पतंग से निकाला ज्ञाय तो ( कम से कम उस जगद पर जहां यह 
लकड़ी मिटती है) ३ या 9 रु० सेर पड़ेगा । इसी तरह से आल का 
पक्का संग भी विछायती अलीजरीन से बहुत सस्ता पड सकता है । 











देशी रंग बिलायती रंगी 
१ सस्ते दोते है । १ ये बहुत महंगे पढे है 
२ खुशबूदार द्वोतें है २ ये बदबुदार दोते ई 
३ तन्दुद्त्ती को नुकसान नहीं |३ ये चुकसान पहुंबाते हूं 
पहुंचाते 9 इनमें कुछ थोडे से पके दोत ई 


$ इनमें से बहुत से पक होते है | ७ ऐसे मसाले लगते है कि वे 
७ मामूली चोजे इस्तेमाल द्वोती हूं भो यहां नहीं मिलते 


्‌ 


६ रंगने में किसी किस्मका हर नहीं हैं. | ६ रंगने में तेजाब बगेरह् के गिरने 

७ शायद ही कोई ऐसा हो जो | का भय है और जहरीली चीज 
कि रखने से खराब हो आता का मुंह में लगने का हर 
हो, ओर रखने में द्वोशियारी रहता है 


की जरूरत नहीं । ' ७ बहुत से ऐसे हैं जो रखने से 
८ अनपढ़ भी इनमें से वहुत्सों खराब होजाते हैं ओर रखने 

को रंग सकता है में होशियारी की जरूरत है 
९ देशकी लाभ व बेकारों को | ८ इनम बहुतसों के रंगने में बडी 

को रोजी मिलतों है लियाकत ओर होशियारी की 
१० लक़द़ी में से रंगनिकालने के | जरूरत है 

याद जहाने के काम में | € मुल्क की दरिद्रता बढ़ती है 

आगाती है । (१० प्रिर्फ रंग ही सकते है 


रंगसार्ज का भविष्य--इस कदर देशी रंग अच्छा होने पर 
भी विलायती रंगोंने भारतवासियों के दिरू पर अपना साप्राज्य जमा 
लिया है । और देशी रंग हिकारत की नजर से देखे जाते हैं । 
फिर भी अगर देश की उन्नति चाहने वाले देशी रंगों के प्रचार के 
लिये उतने ही कि बद्ध हो जावें जितने कि चर्खे व करथे के वास्ते 
तो बढ दिन दुर नही क्लि भारत की इस पुरानी कारीगरी का सितारा 
फिर से चमकने लगे । 


पहिला हृध्याय 


रूइ का रेशा या तन्‍्तू 


रेशों की बनावट-रूई के रेशे कपास को चरखी या जीन 
में ओट कर बिनोलों से अलृददा करके निकाले जाते हैं। ये १ इंच से 
२ 'च तक हूम्बे और १ इंच के १०००वें से १७०० वें हिस्से के 
बराबर मोटे द्वोते हैं । रूई के रेशे सृक्ष्म-निरीक्षण यंत्र से देखने पर 
पेंच की शक्ल में बल खाये हुए प्रतीत होते हैं । रूई के रेशों की जब 
परीक्षा की गई तब इनमें १०० में से ८५ हिस्से सेलेलस यानी वह 
पदार्थ पाया गया जो लक्डी वगेरा में होता है । बाकी पांच फी 
सदी में मोम, तेल, रंग आदि ओर २ प्रकार की चींज पाई गईं । 


रेशों पर तेजाबों का असर--र॑ई के रेशे गंधक, शोरे, 
ओर नमक के तेज तेजाबों से गल जाते ई । यदि तेजाब बहुत 
कमजोर हों तो भीं रेशों को द्वानि अवश्य पहुंचाते हैं । 


क्षारों का असर-«ई के रेशे तेज कास्टिक सोडा व चूना 
से भी गल जाते हैं परन्तु क्षारों के इलके घोल का असर रेशों पर 
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कुछ द्वानिकारर नहीं होता। मामूरो क्षार जैसे सुहागा या नोसादर 
कुछ नुकसान नहीं पहुंचाते। परन्तु जब कोई इलका क्षार भी झह के 
रेशों पर लगा रहे भर रेशे हवा में ढाल दिये जायें तो बह 
कमजोर दो जाते हें इसलिए क्षार के इस्तैमाल के बाद रेशों को 
अच्छी तरह थो कर फिर हवा में डालना चाहिये । 


जब सूत के धागे या कपडे को क्रास्टिक सोड़ा के ऐसे घोल 
में कि जिसमें १०० भाग पानी पीछे २३-२४ भाग :कास्टिक सोडा 
हो ७-६ मिनट तक रकखा जाय ओर फिर बिना हवा में डाले हुए 
फौरन दी पानी में धो लिया जाय तो रूई के रेशे बजाय चपटे के 
गोछ दो जाते हैं ओर रेशम के से चमकदार बन जाते है इसी को 
मसेराइज करना कहते हैं। 


रूई व ऊन के रेशों का अंतर और पहचान--«ई के 
रेशे ऊनके रेशों से बिलकुल मुख्तलिऊ दोते हैं। इसीलिए इन दोनों 
प्रकार के बने हुए धागों ओर कपड़ों के रंगने की क्रियायें अलग २ 
होती हैँ। सृत व ऊनके रेशे तीन तरह से पहचाने जा सकते हैं:-- 


१. जब सूत व ऊनको अलग २ जलाये जायें तो सत के रेशे 
लो के साथ जलेंगे । ऊनके रेशे जल कर घुन्डीसी बनाते जायेंगे 
ओर एक प्रकार की बू वैदा करेंगे । 

२, अब इन रेशों को २ से ४ फी सेहझडा कास्टिक् सोडा के गरम 
घोल में डाला जाय तो ऊन बहुत जल्दी घुल जायगी। ओर सूत पर 
कुछ असर नहीं द्ोगा । 

३. जब ०७ फी सैकड़ा शोरे के तेजाब के घोल में डालकर घुझाये 
जायें तो सूत के भागे गल जायेंगे ओर ऊन पर कुछ असर नहीं होगा * 


दूसरा अध्याय 


रंग व रंगना 


रंगों का वास्तविक शान--किसी बीज की रंगत केसे मालम 
दोती है इस वात का जानना भी जरूरी है। यह मामूली बात है कि 
जो रंगत सरज की रोशनी में दिखती हू, वर्सी रंगत रातक्ों लालटैन 
की रोशनी में नहीं दिखती ।. भर मुख्तलिफ किस्म की रोशनो में 
मुख्तलिफ क्रिस्म की रंगत दींखती है बिजली व गस की रोशनी में 
रंग बिलकुल फीका दीखता हू 


इसके अछाबा अगर कुछ थोडे से कपड़े एक ही रंग से रंग 
लिये जायें मगर रंग मुख्तलिफ कपदों में बहुत थोडी करमीबेशी से 
दिया जावे ओर सब मिलाइर रखदिये जावे तो सिर्फ़ बही आंख जो 
कि दिन रात रंग का काम करते २ रंग #ी पहचान में द्ोशियार 
होमड हैं इस वात को बतरा सकेगी कि कितने रंग से झोनसा कपदा 
रस्‍ंगा पया है । 
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यह भी देखने में आया है दि एक दी रंग एक हीं मिक्रदार 
में कई कपड़ों पर चढाया जावे तो सब के रंग एकसे नजर नहीं आयंगे. 
आरीक कपड़े पर अच्छा रंग नजर आयगा ओर मोटे पर उतना अच्छा 
नहीं । कपडे की बुनावट का भी रंग चढने पर असर द्वोगा; मसलन 
सीधी बुनावट व टेढी बुनावट के कपड़ों पर रंग एकसा नहीं चढता। 
इसलिये किसी चीज की रंगत, रोशनी की किस्म, देखनेवाले की आंख 
की ताकत, व उस चीज का खासियत जिसपर कि रोशनी पड़ती है 
तीनों चीमशों पर निभर है । 

रंगो के मुख्य प्रकार--योंतो बहुत सी रंग देखने में आती 
हूं परंतु मुख्य २ रंग थोडे द्वी हैं जिनके मिलाने से फिर बाकी के 
सब रंग वनजाते हैं । वैज्ञानिक दृष्टिसे किसीने सुख, हरे व नीले को 
मुख्य रंग माने है । क्रिसीने छुर्ख दरे व जामुनी हो को मानाद। 
परन्तु प्रयोग के लिट्ठाज से नीला, पींठा व सुख का ही मुझ्य रंग 
मानना जरूरी है । इन्हीं तीनों रंगों की सद्दायता से इनकी मिकदार में 
कमीबेशी करके ओर इनके साथ काला व सफेद मिलाने से द्वरणक 
रंगत आसकती है । 


मिलकर यने हुय रंग--मिश्रित रंग दो तरद के द्वोते हैं । 
एक तो वे जो दो मुख्य रंगों से बनते है जिनको कि ट्वितिया कहते 
हैं जैसे:--मीडा+पीला-हरा । सुर्ख+पीला-नारंगी | सुखं+नीला्बैंजनीं । 

ये जो दि हरा नारंगी व बजनीं तीनो में से किसीं दो के मिलाने 
से बनते ई जिनको ठृतिया कहते है जेसे:--दरानभारंगी-उन्नावी (१) । 
नार्रंगी+किशमिशी ( २ ) । दरा+मेंजनी-तेलियामाशी ( ३ ) | तृतिया 
रंग सीम मुख्य २ रंगों से मिलकर बनते है लेकिन इरएक में 
एक रंग को मिक्रदार ज्यादा होती है जेसे (१) में पीके का ह्विस्सा 
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द्ना हे । (२) में सुख छा हिस्सा द्ना है। (३) में नीढे का दित्सा 
दना दे । 

इसके अलावह मिश्रित रंगों को मिकदार में कमीबेशी करने से 
ओर भों विविध प्रकार की रंगते आजाती हैं मसलन तरबूजिया बनाने! 
हो तो नीले को मिकदार पीले कीं मिकदार से ज्यादा हंना चाहिये, 
ओर अगर तोतईं बनाना हो तो पीले की प्रिकदार ज्यादा द्वोना 
चाहिये । मूंगिया, सब्जकाही, पिस्तई बगैरा भी इन्हीं दो रंगों के मिलाने 
मे आजाते हैं । 

ओर अगर केलइई बनाना द्वो तो मुख की, मिकदार पीछे से ज्यादा 
होनी चाहिये । अगर सुनहरा या अमरसी बनाना द्वो तो पीछे को 
मिकदार सुख से ज्यादा द्वोना चाहिये । शरबती, बादामी चम्पई बगेरा 
भी इन्ही से आसकते हैं । अगर नीले व सु्ख की मिलावट में नीछे 
की तादाद सुख से दनी हो तो ऊदा आजायगा ॥ बैगनी, जामुनी, 
या सुर्खीदार सुरमई भो इसी तरह आजादे हैं, ओर अगर सुर्ख को 
तादाद नीले से ज्यादा हैं तो फाल्सई, कासनी व अब्बासी वगैरा भी 
आजाते हैं । 

इसी तरह तृतिया रंगों भें भी नीले, सुख व पीले कीं कमी बेशी 
से विविध प्रकार की रंगतें आजाती हैं। जैसे स्याइ+ सफेद-भूरा 
काला + नीला (काले से कम् ) + पीला ( नीले से कम ) ८ कत्थई ; 
स्याह + सुख ८ गहरा सुख ; स्याह + ज्यादा सुख-जर्द; जदं+स्पाह-पदज: 
सुख+दरा+नोला-सफेद--इत्यादि 

रोशनी की फटना--जवकि सूरज की सफेद रोशनी एक कस्म 
के शीशे के टुकड़े में हो कर जिसको क प्रिस्म कहते हैं किसी दीवार 
या परदे पर गिरती है तो वह सफेद रोशनी ठुकडे ठुकड़े हो जाती 
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है ओर परदे पर बजाय सफेद रोशनी के एक रंगदार पही सी दिखती 
है। गोर न्से देखने पर इमको सात रंग यानि जाममो, नीछा, 
नीका हरा, पीछा, नारंगी व सुर्खा रंग सिलसिलेवार नजर आयेंगे 
इसके अछाबः सुख सबसे कम झुका हुआ ठससे उ्यादा नारंगी उससे 
ज्यादा पीला ओर जामुनो सबसे ज्यादा झुका हुथ्रा दोगा । ये रंग 
साफ व चमकीढ़े होने के कारण रंगों का नमूना माने गये हैं। गद्दी 
हवा आकाश के धनुष के रंगों का है। बनावटी रंग इतने साफ और 
जमकीके नहीं होते जैसे ल्‍ि पनुष के रंग। अगर किसी धूबसूरत से 
खूबसूरत रंग को धनुष के रंग से मिलाया काये तो वह इसके मुका- 
बके में बहुत भद्या दीखेगा । क्योंकि बनावटी रंग में रंग कौ चौज 
के अछाडा ओर भी दूसरी चीजों का मेल होता है । रंग जितनी 
कम रोशनी जज्य करेगा उतनी हीं उसमें ब्रमक होगी । इसके 
अतिरिक्त दो रंगों की रंगत एकसी साफ होने पर भी चमक दोनों में 
बर/बर नहीं होती ! भौर दो रंगों में चमक व शुद्धता बराबर दोोने 
पर भी रंगत में फर्क हो सकता हैं | यह रोशनी के मुख्तलिक झुकाव 
के ऊपर मुनहसिर €ें। 

रंगों में गरमी और रंग क्यो दीखते हैँ--यद्द बात सबफ। 
भाल्म हद कि मुख्तलिक रंग के कपडों भे मुख्तछिफ दर्जे को गरमी 
रहती हद । सूरज को रोशनी में जैसा कि पहले बताया जा चुका है 
कई रंगों छा मेल है । जो किरनें दिखलाई देती है उनके अछाबा 
ओर भी किरनें होती हैं जो छि दीखती नहीं है । परन्तु गरभी उनमें 
भी होती है । कुछ रंग ऐसे द्वोते हैं जो कि इन दोनों किस्म को 
हिरनों को जज्ब कर छेते हैं ओर कुछ ऐसे हैं जोकि न दिखनेवाली 
किरतों ही को जज्य कर सकते हैं। मसलन काला कपड़ा दोनों किस्म 
कौ किरनों को रख लेता है इसलिए ज्यादा गरम रहता ह बनिस्वत 
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सफेद कपडे के जोकि सिर्फ एक ही किस्म यानी न दोखनेबाली 
किरनों को जज्य कर सकता है ; और दीखनेवाली ढकिरनों को बापिस 
फेंक देता है ओर इसलिये श्रफेद नजर भी भ्राता है । काला कपढा 
काला दोखता है क्योंकि यह कोई किरण वापिस नहीं फेंकता जो कि 
आंख पर गिरे । इसी तरह से नीछा कृपढा नींला दींखता है क्‍योंकि 
यह कपड़ा सिर्फ नीझों किरन को वापिस झूर सकता है । 


कपड़े पर रंगो का मिस्ठाप--कपडे में कौनसा रंग किस रंग के 
पास होना चाहिये ताकि देखने में खुशमुमा माद्म हो यह भी ध्यान देने 
योग्य बात है । मुख्तलिफ किस्म के रंग घुनात्तरिबव मिरदार में छेना 
चादिगे भौर कपडे में इसतरह से रखना चाहिये कि हरएक रंग 
तमाम कपडे की खूबसूरती को बढावे। अगर किसी रंग में अपने 
पास के किसी रंग से ज्यादा चमक, तेजी व गहरापन होगा तो 
तमाम कपड़ा यकसां खूबसूरत नहीं माल्म होगा, और उसका असर 
आंख पर भद्दा पडेगा । मसलन अगर किसी कपड़े में बनिस्थत हरे 
के सुख ज्यादह व॑ चमकीला रखना है तो सुर्ख रंग थोडा इस्तेमाल 
करना चाहिये ओर हरा ज्यादह द्विस्से में लगाना चाहिये। 

जब कई किस्म के रंग पास होते हैं तो उनकी रंगत में भी 
फर्क भा जाता हैं मसलन अगर काली जमीन में छुर्खधारी रखी गई 
है तो छुख क्री चमक व तेजी बढ जायगी ओर अगर सफेद जमीन 
पर हूं तो वह्द चमकदार तो दीखेगा लेकिन रंग पहिले की बनिस्थत 
दलका नजर आयेगा ओर अगर भूरी जमीन पर सुर्ख रक्खा गया हे 
तो बद्द भद्दा व बेमोजू मालूम होगा । 


रंग का हलकापन व गहरापन--यद्ध भी बतला देना 
जरूरी है कि रंगतों का गहरा व हलकापन बनस्पतियों की किस्म और 
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इनको कम्मीबेशी पर निर्भर है । मसलन ' आल को ही छे लोजिये 
काली जमीन में बोई हुई आल से जो रंग निकलेगा वह अति उत्तम 
व विशेष रंग देनैवाला होगा ओर दूसरी जमीन में बोई हुई आल का 
रंग उतना अच्छा नहीं द्वोगा, इसी तरह से मालबे का अड्सा बहुत 
गहरी रंगत देता है बनिस्वत और कहीं के अड्से के । इसी तरह से 
कत्था नील व पतंग के बारे में समझना चाहिये । यही कारण है 
कि एक जगद्द की रंगी हुईं रंगत दूसरी जगह की रंगत से बराबर 
वजन के रंग पदार्थ व एक्सां कपडा लेनेपर भी नहीं मिलती । रंगते 
समय इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है । 


इसके अलाबा जगह #* का परार्मी भो रंगत पर असर डारूता है + 


तीसरा अध्याय 
ल्चि  ] सिद्धान हल बिक 
रंग चढने का सिद्धान्त व रंग की किसमें 
सिद्धान्त 
जिस वक्त रंग के पानी में कपड़े या सूत को डाछते 
हैं तो रंग धागे या सूत पर आ जाता है | यह अगरचे अभी 
तक अनिश्चित द्वे कि रंग का मेल धागे से किस प्रकार हुआ; रंग का 
धार्गों के तत्वों के साथ रसायनिक संयोग हुआ या साधारण तीर से 
रंग धागे के अंदर घुस गया । भिन्न २ विज्ञानिकों ने जपने र 
पक्ष के समथन में प्रमाण दिये हैं छेकिन हम उसी सिद्धान्त को लेते 
हैं जो कि देशी रंगों से विशेष संबंध रखता है । 
तमाम धार्पों ( सूत रेशम व जूट वगैरा ) में छोटे छोटे छिद्र 
दोते हैं जो कि गरमी या रसायनिक पदार्थों की वजद्द से रंगने के 
वक्त बढ़ जाते हं ओर रग तत्व उनके #ंदर दाखिल हो जाता है। 


जब कपड ठंडा होने लूगता हे तो ये छिद्र सुकड कर छोटे हो जाते 
हैं ओर रंग तत्व धागे के अन्दर गिरफतार ह्वो जाता दे । छेद सब 
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किस्म के धागे म यकसा नहीं होते किसी में छोटे किसी में बडे; 
संख्या में भी बराबर नहीं होते किसी में कम किसी में ज्यादा। रंग 
वदाये के परमाणु भीं बराबर नहीं द्वोते । 


लाग)६ के जरिये से जब रंग चढाये जाते हैं तो लाग थांगे के 
अन्दर रंग के साथ मिल कर एक न घुलनेवाला रंग वना लेती ह । धागा 
स्वयं किसी किस्म की रसायनिक क्रिया में हिस्सा नहीं लेता । जब 
रंग व लाग धागे के अन्दर चले जाते हैं तो फिर उनमें धागे से छन 
कर आने की शक्ति नहीं रहती । 


देशो रंग ज्यादा तर इसी तरह चढते हैं यानि लाग के साथ 
मिलकर धागे के अन्दर न घुलनेवाला 'ग बना छेते हैं और इस लिये 
बनिस्वत बहुत से बिलायती रंगो के पक्क होते हैं। बहुत से विछायती 
रंग मसठन एपिंड, बेसिक ब उठाए्रेकू रंग बगर लाग के रंगे जाते हैं 
भर कपडे पर महज पोत दिये जाते हैं | इस बजद से वे कंन 
दोते दे ओर पानी में घुल कर मिकल जाते हैं 


किस्म 


जो २ पदाथ रंगने के काम आते हैं वे नोचे छिखी किस्मां 
में तकसीम किये जा सकते हं-- 


१. सादे रंगः--वे रंग जो पानी के घांठ से द्डीखूत या 
कपडे को रंगने से रंग दे देते हैं । इन रंगों के साथ कुछ सोडा या 


»% लाग उन चीजों को कहते है. जो रंय के साथ मिल कर 


कपडे या सृत पर पक्का रंग कर देते हैं, जसे [कक फिटकडो, कसोस, 
दतिया बगेए । 


५९, रेग चढ़ने का सिद्धान्त व रंग की किसमें 


सज्जी वौरा भी ढाल देते हं ताकि धब्बा वगैरा न आाये (ओर ऐसी 
नीजों को सहायक कद्दते हैं)। इल्दी का रंग इसी किस्म का है । 

२. छाग के रंग:--येवे रंग हैं जो साधारण तौर पर सूत के 
भागे या कपड़ों पर रंग नहीं देते । बल्कि रंगने से पदहिले कपड़े पर 
लाग ऊछगा कर फिर इसे रंग के घोल भें उबालते हैँ सस् वक्त रंग 
लाग के साथ मिलकर रंग देता है, जेसे आल का रंय । 

राग के पदाथ रंग को पक्का बनाते हूँ पर सहायक पदार्थी में 
यह बात नहीं होतीं । रंग के साथ इनका कोई रसायनिक संबंध नहीं 
द्ोता । सिर्फ कपडे को धब्बे वगेरा से बचाने का काम करते हैं यानि 
अगर इनको इतल्लेमाल न भी किया जाये तो भी काम चल सकता 
है मगर लागों के बिना काम नहीं चल सकता। रगते समय इस बात 
का ध्यान रखना वडा आवश्यक है । 

३. माट के रंग:-ये वे रंग हैं जिनकी खमीर उठाई जाती 
दे मसलन नील यह पानी में नहीं घुलती इसलिये इसे बारीक परीत 
कर चूना, गुड और कुछ ओर भथोर पदार्थों के साथ कुछ अर्से तक 
सदाते हैं यानि खमीर उठाते ह । इस क्रिया से नीछ पानी में घुल 
जाता दई फिर इसमें कपढा रंग लेते हैं । ओर जब निचोड कर हवा 
लगाते हैं तो रंग अपनी दालत अखतियार कर लेता है अर्थात्‌ कपडे 
पर पक्का हे जाता है नील में डाबते समय कपडा पीछा हरा सा 
निकलता है और हवा लगने पर नीछा है। जाता है। इस क्रिया को 
जिपसे ये रंग पानी में घुल जाते हैं माद उठाना कहते है 

४. घातू के रंग--ये वे रंग हैं कि जो दो धातू के नमकों के 
साथ मिलकर कपडे पर एक रंगदार नमक बना छेते हूं । इन से रंगने 
की किया यद दे कि पहिले कपडे को एक नमक के घोल में डोबग कर 


हक] 
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से धोना चादिये ताकि पह्विले रंग का जरासा भी द्विस्सा बाकी न रहें । 
अगर ऐसा न किया तो कपडे में धब्बे आजायेंगे । 


बतेनों के नाम ओर उनका इस्तैमाल;--- 
१. माट--यह मिट्टी की बैजवी शक्ल की चोडे मुंदवाीं एक 
कोठी जरूरत के मुताबिक ऊंची द्वोती है। इसमें नील का श्वमीर उठाया 


जाता है और यह गर्दन तक जमीन में गाड दी जाती है इसका काम 
जमीन में होज बनाकर भी लिया जा सकता है । 


२. नाद--यह भी मिट्टी का चोडे मूह वाला गोल बतैन: द्ोता 
है रंग का धोल रखने और कपडे को इस में डोब देने के काम में 
जाता है । 

३. तस्सछ--यद्द तांबे या पीतल का चोडे मुँह वाला बर्तन 
होता हैं इसके अंदर कपड़े को उद्चालते हैं और रंगते हैं । कपड़ों 
की भष्टी चढ़ाने के लिये भी इसे इस्तेमाल करते हैं । 

७3. भगोना--यह भी तांबे का होता है थोडे कपडे रंगने 
ओर रंग का घोर बनाने के काम में आता है 8 

७, कद्ोरा या प्याला--तांवे या मिट्टी का, घोल को एक 
से दूसरे बर्तन भें डालने के काम में आता है। 

६. छोटा--इससे दो काम लिये जा सकते हैं एक तो रंग 
बगेरा रखने का, दूसरे इसमें गरम कोयले डालकर इज्लीं भी छर 
लेते हूं । 

७. बैेरा--गढ लक्कडी का एक चौकोर चोखटा होता है जिसके 
मीचे चार डंडे छगे द्वोते हें इसके ऊपर एक मजबूत कपढा बांध 


२३ रंगने के बरीन वजन और माप 


दिया जाता है और कसम वगैरः के फूलों को इस पर डाछकर रंग 
निकाऊझा जाता है । 


८. डंडे--लझडी के, घोल को दिलाने, माठ के चलाने व 
कपडों को उथल पुथलू करने के काम में आते हैं । अलग २ रंगों 
के लिये अलग २ रखना चादिये । 


९. ओखली मूसली हावनदस्ता या इमामदस्ता, व 
सिलवद्धा--पत्थर की ओखली सहूलियत के लिये जप्नीन में गाड देते 
हैं। इसमें उन लकडियों को जिनसे रंग निकलता है डालकर कूटते हैं । 
इमामदस्ता व सिलबद्ाय भी कूटने ओर चीजों छो बारीक पीसने के 
काम में आते हैं । 


१०, नीलघिसना--यह पत्थर की एक कुंडो सी द्वोती है 
इसमें नोठ घिस कर बारोझ किया जाता है । 


इसके अलावा कूडी हुई दर्रा वगेरः को वारीक पीसने के लिये 
चक्का, अर्क बगरः निकालने के लिये अंगीढी या च्यूलहा ओर ज्यादा 
' काम हो तो भट्टी, तौलने को कांटा व ज्यादा काम द्वो तो तराज्ू 
कपड़े व सत को कूटने के लिये लकडी की मझुगरी ( रंगने के पहले 
मैठ बगेर: निकाल डालने के लिये कूटते हैं ओर रंगने के पीछे रंग 
सब जगह यकरसां चढाने के लिये ) पीसी हुई चीजों के छानने लिये 
चलनी, अलग २ रंगो के अर्कों को छानने के लिये अछग २ कपड़े 
के छनने, कपडा व सख्त सुखाने के लिये अछगानियां या बांस, कुछ 
नपे हुसे बरतन मसलन १ खेर का छोटा, पावमर का छोटा 
बगेरः, पानी भरने के लिये डोले व चीजों को ढकने के लिये ढकने 
बगैर; भी जरूरत के मुताबिक, ओर उतने द्वी माप्र के रखना चाहिये । 
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वजन 


प्रान्त २ में तरह २ के वजन इस्तेमाल होते हैं! इमने सिर्फ 
पक्का बजन याती अस्सी तोले. का सेर माना है 


८ रती ८ १ माशा १६ छटांक ८ १ सेर 
१२९ माशार १ तोला ४० सेर - १ मन 
७. तोछा> १ छटांक 


पांचवा अध्याय 
वनस्पति पदार्थ 


१, पतंग 


इसका एक छोठासा कांठेदार बृक्ष होता है । यह खास 
कर के मध्य प्रदेश में बहुत पाया जाता है । कटक में भी इसकी 
खेती दोती है । जिस समय णजमनी के रंग भारत में नहीं आये थे 
उस समय यद्द छकडी रंग के काम में बहुत आठटीं थो। महायुद्ध के 
सम्रय में इसका इस्तैमाल फिर आरम्भ द्वो गया था । 


काइत--इसका बीज अप्रेठ या मइ में, श्रुद् 
में बोया जाता है। इसका वृक्ष लग डा * 
अवस्था को पहुंचता ह। उस वक्त इफुन ऊचाह ४० फुशी के करीब 
हो जातो है ओर तब इसको काट हि कहाता है. इसकी क्रैकर 







देशी रंगाई व छपाई २२ 


लछकडी से रंग निकालने की खिधि--लछ्डी को छाट कर 
छोटे २ टुकड़े बना लिगे जाते हैं और रातभर पानी में भिगोया 
रखते हैं ॥ फिर इसको पांच या छे घंटे तक खूब ओटाते हैं 
यदि तीन पा लकढों द्वो तो २० या २७ सेर पानी छेना चाहिये 
और जब दश सेर रद्द जाय उस वक्त इसे अलग निकाल कर बारी 
लकड़ी को फिर उतना द्वी पानी ढाल कर उबालना चाहिये ओर जब 
रंग निकलना बंद हो जागे उस समय उब्ालने की जरूरत नहीं । 
पद्विले उबाल से जो रंग निकलता है वद् ज्यादा गहरा इता है ओर 
दूसरे उबाल से जो रंग निकलता है वह जरा कमजोर द्वोता ह । 
उबालते समय जरासा सोडा सज्जी या संचोरा डाल देना चाहिये; सो 
भाग लकडी के लिये १ भाग काफी होता है। इसका सिर्फ यद्दी 
फायदा ह कि रंग लकडो से जल्दी निक्रलऊ आता है और जरा चमर्क॑- 
दार भी हो जाता है जियादा डालने से रंग में स्थादी आ जाती है 


अच्छी छकड़ी की पहिचान--पतंग की रुकडी कई प्रकार को 
बाजारों में बिकती है रंगने के लिये बह लकड़ी खरीदनी चादिगे जो 
अधिक लाल हो । पीछे रंग कीं जो लकडियां द्वोती हें उनसे अच्छा 
रंग नहीं निकलता। धोकेवब।ज दुकानदार इसमें लाल चंदन की रूकडी 
मिला दिया करते हैं खरीदते समय उस बात का ध्यान रखना चाहिये + 


सूखा रंग बनाने की तरकौब--लकडो के उबालने से जो 
रंग का घोल प्राप्त होता हैं उसको किसी बतंन में डाल कर बहुत धीमी 
घीमी आग पर गरम कर के पानी उडा देने से हुखा रंग इसिल दो 
सकता है । जब जरा गाढ़ा होने को आये उस समय बर्तन को अप्लि 
पर से उत्तार कर धूप में सुखा लेना चाहिये । सब से आसान रीति 
तो यह द्ोगी कि एक लोहे का बतेन ले कर ओर उस पर बालरे 


२७ घनस्पाति पदाथे 


बिछाकर रंग के घोर को किसी चौींनों के बर्तन में छारू कर रेत 
बाले पात्र पर रख दें और नीचे अंगींठी में आय जला दें--ओर घोल- 
को हिलाते रहें अगर तेज आग जलाई जायगीं तो रंग जरू कर खाक 
स्याद हो जावेगा ओर मेदनत दृथा जाबेगी। 

पतेग की कीमत ७) रु० से १०) रु० मन तक द्वोती है। 


२, आल 


यद्ट एक छोटासा बक्ष होता है ओर खास करके कानपुर-फतेदपुर- 
बांदा-दमीरपुर-झांसी-जालोन--नागपुर-नरसिंहपुर-- सागर वगैरः जगदों 
में बकसरत मिलता है । 


काइत--इस ब॒क्ष को काझो जमीन से प्रीति हे इसकी जमीन 
की जुताइके लिये बक्खर ( एक प्रकारका इल ) कीं जरुरत दै । पहली 
बर्षामें पांच वार हल चलाया जाता है इसका बीज श्रावण के महीने 
में बोया जाता है। दोमन फीं एकड बीज लूगता है। बोने के बाद बारि- 
शकी जरूरत होती है। १७ दिन में पोदा निकल आता है चार बार 
इसकी निराई दोती है। दूसरे श्रावण में खुदाई की जाती है ओर दो 
इफा निराई भी की जाती है। तीसरे ओर चौथे सार की बरसात में 
पौदों के दरमियान की जमीन में हल चलाया जाता है ताकि पानी जड़ों 
तक पहुंच जावे । साढे तीन वर्ष के पीछे जड़ों को पौष के भहीने में 
खोद कर सुत्ना लिया जाता है ॥ एक बीघे में करींव दस मन जड 
होती है। जड को तीन हिस्सों में तकसीम किया :जाता है बहुत मोटी; 
इससे कम मोटी, ओर बहुत पतछी। सबसे मोटी बेकार द्वोती है। 

अच्छी छकड़ी की पहिजलान--सबसे पतली जढ अच्छी होती 
है ओर सबसे ज्यादा रंग देती है! खरोदते तक्त इसका अवज्य ध्यान 
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रखना चाहिये। तोन सालझी जडसे सबसे अच्छा रंग निकलता है। 
पांच साल के इक्ष की जढ में र॑ग कुछ मी नहीं रहता । आधा इंच मोटो 
जो सबसे मोटी दवोती है बह किसी काम की नहीं होती। ओर जो पतछी 
अर्थात सिद्तेट पेंसिल के बराबर दोतो दे वह सबसे उत्तम द्ोती है। 
मौसम की शुद्दी हुई गीली आल खुश्क आल्से ज्यादा रंग देती हैं। 


इंग निकालनेकी विधि--जडको पोसकर आटे के मानिंद बारीक 
कर लेना चाहिये । अगर मेटी रही तो रंग कम निशुलेगा। फिर कुछ देर 
पानी में भिगो कर कपडे को भी इस के साथ ही 5बालना चाहिये। दो 
तीन घंटे में पक्का लाल रंग आजाता हैं। 


इसकी रंगत पहले तो पीलेसी द्ोती द्व फटकडी के साथ मिल 
कर छाल रंगत हो जाती है ओर लोहे के नमक ( यानी कसीस ) के 
साथ काऊरेजी हो जाती ह। 


बरसात में आलूक्री जड पिसनेमें बहुत कठिन दवा जाती दे इस 
लिये पहिढे ही से पास कर रख लेना चाहिये ओर कूटते वक्त इसमें 
जरासा तेल मिलाते जाना चाहिये ताकि उडकर खराब न हो । 


पहले तो आलछ २) ० या ३) ₹० मन मिंर जाती यी पर्रतु 
आज करू काइत न होने के कारण एक रुपये की २ या ३ सैर 
हो आती दे । 


३. मजीठ 


मजीठ दो प्रकार को होर्त' है एक तो वह जिसके पत्ते पाच- 
कोने दोते हैं जिनकी सतह खुरदरी होती है । यह खास कर मूटान 
ओर शिक्षम में छुदरों हांती है। दूसरे प्रकार की मजीढ के पत्ते तिह्नोने 


९ यनस्पति पदार्थ 


दोते है ओर इनकी सतद चिकनी द्वोती है इसमें परदिकेदाली की 
निस्यत ज्यादा रंग द्ोता हे । यह आसाम में वहुतायत से मिलतीं है। 

मजीठ अफगानिस्तान-वम्बई-अजमेर-ओर दारजिलिड्ञके जिलों में 
भी मिलती है । 

अच्छी मजीठ की पहिचान--इससे जो रंग निकलता है वह 
चमकदार सुर्ख होता है । पतली २ मजीठ अच्छी द्वोती है बाहर से 
इसका रंग घुंदला होता है ओर अंदर से सुर्ख । अन्दर जितना ज्यादा 
सुख होगा उतना ही रंग अच्छा बनेगा। खरीदते समय तोडकर देख 
छेना जरुरी है इसका स्वाद आरम्भ में मीठा फिर खट्टा सा मालूम 
दोता दे । । 

रंग निकालने की विधि--रंग निकालने के लिये इसको खूब 
बारीक पीस छेते हैं ओर पानी में भिगोयी रखते हैं ओर फिर 
आदिस्ता २ गर्मी पहुंचाते हैं। कग्डे को भी साथ हीं उचालते हैं यों 
तो बजार में १) रु० या १२ आना फीं सेर मिलती है लेकिन इकह्ा 
लेने पर किफायत से मिल सकती है । 


४. कसूम 
कप्तूम के फूल नारंगी रंग के होते हैं । पहिले इसके फूछ रंगने 
के काम में बहुत लाये जाते थे । इसका ब्क्ष पहले भारत के दरएक 
हिस्से में मिलता था। अब इसको काइत लोगों ने बिलकुल छोड दीं । 
काइत--यद्द गेहूं, चने, जो, या गाजर के साथ वोया जाता है 
अगर अकेला ही बोया जाय तो १२ सेर फी एकड बोज लगता है । 
जमीन में खूब खाद डालकर जून या जुलाई के महीने भें जब बारिश 
दोजाती है दल चलाया जाता है ओर अच्चवूबर तक हल चलता है बोने 
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के १७५. या २० दिन बाद खेत को पानी दिया जाता है इसके बाद 
दो या तीन दफा फिर पानी दिया जाता ह फरवरी के भहोने में फूल 
आने लगते हैं। मान तक आते रहते हैं। दिन में दो बार फूलों को 
'इकढठ्ा किया जाता है ओर सुस्ताकर रख लिया जाता है । 


रंग निकालने का तरीका--कपूछ के फूलों से दो प्रदार का रंग 
निकलता है पीला और लाल-पीला दग तो पानी ही में घुछ जाता है और 
आसानी से निकल आता है। बहुत छे रंगने वाछे जरासी खटाई का पानीं 
भी डाछ देते हैं इससे पीला रंग ओर भी जल्दी निकझू आता है। जब 
पानी की रंगत लालसी आने लगे उसी वक्त पानी डालना बंदकर 
देना चाहिये। खूब निचोडलेने के पीछे जो 'क्ूलों का चूरा बचे उसको 
किसी मिट्टी के वर्तेन में डालते हैं ओर इसके साध सज्बी या सोडा 
मिलाकर खूब मसझते हैं सो भाग पीछे १५७ या २० भाग सोडा इस्ते- 
आल किया जाता हैं। फिर एक मिट्टी या लकृढी का बतैन लेकर उसके 
ऊपर एक कपडा खूब मजबूत सा बांध देते हैं ओर सोढा मिले हुए 
फूलों को इस कपडे पर डालकर ऊपर से खूब टठंढा पानी डारूते 
हैं थोढो ही देर में पात्र लाल रंग से भर जाता है । सब से पढ्िले 
खो रंग निरूलता है वद्द बहुत तेज्‌ होता है इसको जेठा रंग कहते है 
फिर पानी डाल कर और तीन प्रकार का रंग निकाला जाता है जिनको 
मझला, पलाबा, ओर काट कइते हैं गुलाबी रंगने के लिये जेठा दी 
रंग इस्तैमाल द्वाता है मंझला हृत्का गुलाबी रंगने. के काम में आता है 
पसाबा से बहुत इल्का गुलाबी रंगते हैं और काट से बहुत दी कम 
रंग निकलता हे । 

जब फूलों में से सब रंग निकल भाता ईद तो फूलों का रंग 
बीछा सा पड जाता हे । 
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रंगने से पहिछे कसम के रंग में नोवू या इमली का रख 
डालना जरूरी है। एक सेर रंग के घोल के लिये आध सेर नीबू का 
रस चाहिये । इमली या दसरी खटाई का पानी डालने से रंय नीवू 
के जैसा चमकौला ओर तेज नही आता । 

एक सेर कसूम के फूलों में चार सेर के करीब जेटा रंग--- 
तीन सेर से कुछ कम मंक्षका रंग---ओर चार सेर से कुछ ज्यादा 
पसावा रंग निकलता है। फस्ुम्त के रंग को बहुत देर तक रखना अच्छा 
नहीं फोरन ही इस्तेमाल अर लेना चाहिये घोल को गरम करना भी 
हानिकारक है । कसूम से रंगे हुए कपडे कीं यद्द पहचान है दि इसपर 
कास्टिक सोडा के घोल की एक बूंद डालने से उस जगह का रंग 
पीला द्वो जायगा । अगर आध सेर कपड़ा हल्का गुलाबी रंगना होतो भाध 
पाव फूल लगते हैं। फूल गुलाबी के लिये पावभर और किरमजी के लिये 
आध सेर । कसूम से रंगे हुए कपडे को धूप में नहीं सुखाना चाहिये 
इससे रंग बदल जाता है। साबुन से धोने से भी रंग चला जाता है। 

अच्छे कसूम की पहचान--बजारों में जो कश्चम मिलता है 
चद्द कट्ट प्रकार का द्योता है दुकानदार लोग इस में बहुत सी चीजे 
मिला देते हैँ ॥ जिसमें जियादा सुरखी हो वही अच्छा होता दे । 

शहाब की तय्यारी--कुखम के फूलों से पींला रंग निराझ 
ने के बाद जो पदहिली दफा रंक निकलता है जिसको जेठा रंग कहते 
हैं उसमें नीबू का रस या खटाई का धोलछ ढाहने से जो गाद बैठ जाती 
है उसको शहाब कहते हैं अगर चार सेर जेढा रंग द्वोतो इसमें एक 
छटांक से १॥ छटांक तक खटाई डाल कर खूब हिला दें और कुछ 
चंटे रक्खा रहने दें; गाद नींचे बैठ जावेगी ओर पानी ऊपर रह 
जायगा इसे फैक देना चाहिये या हल्की रंगतों के काम में के छेना 
चाहिये । नीबू के रस से गाद विठाई जावे तो ज्यादा अच्छी बनेगों। 
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फ््ा 


कुध्म के फूल बाजार में १) २० से १॥) रुपया फी सेर तक 

मिलते हैं। थे पनसारियों की दुकान पर या रंगरे्जा के पास मिलते हैं । 
५ हृदी 

यह भारत में दर जगद्द बोह जाती है खाने की हल्दी रंगनेकी 
हल्दी से मुख्तलिफ होती है रंगने की हल्दी भें ज्यादा रंग निकलता है 
इसको जवाला हल्दी आम्बा हल्दी, या फूछा हल्दी भी कहते हैं हल्दी 
बंगाल भोर उत्तर पश्चम के जिलों भें बहुत होती है ओर बाहर भी 
बहुत भेजी जाती है। खानेकीं हल्दी भी रंगने भें काम आसकती है । 
पर भहँगी पडती है । 

रंगत--इससे पीला रंग निकलता है। किसी खार मसझून सोडा 
या सज्जीसे रंग छाल हो जाता है फिटकंडी से छारू रग चला जाता 
है। नील के साथ मिलकर हरा रंग मी देती ह। आल, ओर कसम 
के रंगों के साथ भी इसे चमक देने के लिये मिला देते हैँ रंग पक्का 
नहीं होता । धूपकी रोशनीसे उड जाता है । 

रंगना--इससे रंगने के लिये किसी छाग को जरूरत नहीं दोती । 
हल्दी को पानी के साथ किसी पत्थर पर खूर बारीक पीस छेता था- 
हिये ओर फिर पानी मिलाकर कपड़ा रंग लेना चाहिये। टंडे पानी की 
निस्वत गरम पानी में ज्यादा घुलती है। पींसते खम्रय जरा सा चूना 
या सज्जी मिला लेनी चाहिये । इससे रंग ओर भी जल्दी निकछता है । 

अच्छी हल्दीकी पहचान--बाहरक्ी तरफ इसका रंग पीलछासा 
हरा होता हैं अंदर का रंग गहरा पोला या नारंपी होता है। एक गांठ 
को तोडफर इसकी परिक्षा करछेनी चाहिये । 

हल्दीको रंगकी पहचान--अगर कपडे पर हल्दी का रंग 
मालूम करना हो तो कपडे को सोडा के घोलम उब्यालकर देखना चाहिये । 
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१०० भाग कपड़े के लिये $ भाग सोडा काफी होता है। अगर घोल 
नारंगी हो जाये ओर कपडा हल्का बादामी सा हो जाये तो समझ लेना 
चाहिये छि कपडा हल्दीसे रंगा हुआ है । 

यह आठ आनासे बारह आना फी सेर बिकती है । 


६. हरासिेंगार 
इसके पत्ते खुरदरे ओर फूल खुशबूदार होते हैं । यह मध्य- 
प्रान्त, बरमा, व लूंका में बहुत हता है । इसके फूल शाम के बक्त 
खिलते हैं ओर सुबह को गिर पडते हैं। फूलों को इकठ्ा करके खुख्ता 
लिये जाते हैं। इन फूलोंसे बडा चमकदार नारंगी रंग निकलता है । 
परन्तु पक्का नहीं होता। फूल पानीमें ही रंग दे देते हैं। 
रंग निकालना--फूलों को गरम पानीमें भिगो रखते हैँ। शृया 
9 घंटे में सब रंग निकल आता है। फिर कपडे से छानकर रंगना शुरू 
कर दिया जाता है। फिटकडी ओर नीबूका रस भी घोलमें ढाल देते 
हैं। इससे रंग कुछ अच्छा हो जाता है। हल्दी, कूसम और नींछ के 
साथ मिलाकर यह कई रंगतें देता है ॥ 
खुडक फूल २) रु० सेर तक मिलते हैं। 
७, टेमू या ढक 


इसका बृक्ष भी हिन्दुस्तान ओर ब्रह्मा भें बकसरत पाया जाता 
है । जब फूल थाने लगते हूँ तो पत्ते गिर जाते हैं । भाचे भरप्ैल 
के महीने में फूल आने आरम्भ होते हैं । फूलों से जो रंग निकलता 
है वद्द बहुत चमकद.र पीला होता है । लेकिन कज्ा होने की वजह से 
सिर्फ होली के मोके पर ज्यादा काम में छाया जाता है । अगर 
जरा सा चूना मिला दें तो रंग नारंगी हो जाता है । यदि फटकरड़ी 
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ओर केछे कीं राख मिलादी जावे तो रंग पद्िके से जरा पका हो 
जाता है । 

रैग निकालने का तेरीका--फूलों को पीस कर इन से दो 
अन्द पानी मिला कर कुछ देर तक रख देते हैं ओर फिर इतना 
उबालते हैं कि आधा पानी रद जाये । फिर कपडे से छान कर ठंडा 
होने देते हैं और फिर कपडे को या तो हुबों कर या उबाल कर 
रंग छेते हैं । फूलों को रात भर पानीं भें पडे नहीं रखना चाहिये 
एसा करने से रंग खराब द्वो जाता है । 

ये फूल १।) से १॥) रु० फी मन तक मिलते हैं । 

<, तूने 

यद्द बड़ा वृक्ष द्वोता है जो ७० से ६० फुट तक ऊंचा द्वोता 
है. यह मेरठ ओर मुजफरनगर के जिलों में बकसरत पाया जाता 
है इसके फूलों से पीला रंग निकलता है रंग इसका भी कंचा होता 
है । फूलों को उबालने ही से रंग निकल आता है । हल्दी ओर चूना 
पिलाने से गंधकी रंग आ जाता है। बाज जगह कसम के रंग के साथ 
भी इसे मिला देते हैं । 

९, अड्सा 

यह दरखत बारहों महीने इरा भरा रहता है इसके पर्तों से 

पीछा रंग निकलता है । इसके साथ अनार के छिलके या फटकडी 


ओर हल्दौ गेरू इत्यादि का भी प्रयोग क्रिया जाता है वह जैगलों 
में बिना मूल्य ही दस्तयाब हो जाता दे । 


१०, अनार 


इसके फूलों से इलका सुर्स रंग निकलता है जो कजा होता 
है । ब्यादा तर अनार का छिलका जिसको नासपाछ भी कहते हैं 
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काममें आता हैं। छिलके को उबाल कर रंग निकाला जाता है ओर बहुत 
से रंगों में बतोर सद्दायक के इस्तेमाल द्ोता है । खाकी रंग बहुत 
अच्छे आते हैं । 


१) रुपया का छिलका ६ या ७ सेर आता है । 


११, हरो 

यह वृक्ष ८० से १०० फुट ऊंचा द्वोता है। यद्द मदरास के 
जंगलों, बम्बई के घाटों, सतपुडा की पह्ढाडियों, द्विमाल्य की चोटियों, 
अध्य प्रदेश के इलाकों, और अवध के बनों में बकसरत द्वोता हैं 
इर्रा का बाहरी द्विस्सा जरदी माइल द्वोता है । अच्छी हरे की पहचान 
यह दे कि एक तो अन्दर कीडे के खाये हुए सुराख न दोने चाहिये 
ओर सरूती ओर मजबूती भी द्ोनी चाहिये । 

रंग निकालने की विधि--कुछ छोग तो इसकी गुठलीं 
निकाल कर छोटे २ ढुकडे कर के उबाल कर रंग निकालते हैं और 
कुछ बहुत बारीक पीस कर रख छेते हैं. ओर जब जरूरत पढती है 
तब पानी में घोलकर कपडा रंगते हैं । जोश इसको भी देना अच्छा 
डै इसकी मदद से बहुत तरद के पक्क रंग बन सकते हैं । 


यों तो १) ० का ८ सेर द्वी दर्रा मिलता है परंतु 
दिसावरों से १॥ रू० या २) ९० मन तक आता दे । 
१२, बेहटा और आंवला 


इनका प्रयोग भी इर्रा की ही तरद द्वोता है ओर बाजओऔकात 
गइट दरें का भो काम देते हैं । ा 
इनका भाव भीं हर्रा के बरात्र ही होता है । . पक 


देशी रंगाई व छपाई श्र 


१ ि 9 माजूफल ना 

यह कमायू गढ़वाल ओर बिजनौर के जंगलों में बहुत होता हैं 

यह दो प्रकार का द्ोता है। एकमें कुछ छाटासा सूराख होता है # 

दूसरे में नहीं। दूसरा ऊपर को ओर उठा हुआ द्वोता है ओर जरासी: 
नोक आगे की तरफ निकली हुई दोती है । 


संग निकालने की विधि--शनको पीस कर उवालने से रंग 
निकल आता है इसका रंग सब्जी माइल पीछा हाता हैं कसीस के साथ 
मिलकर बहुत पक्का काछा रंग देता है आठ आने सेर या इससे कुछ 
कम दिसावर से मिल सकता है । कलकत्ता जैसे शहरों में तो पैसे को 
एक या दा मिलते हैं 


१४, बबूल 
यह सारे भारतवर्ष में होता है इसकी फलियां ओर छाल बढ़ा 
बका रंग देती हैं । रंग उबाल कर निकाला जाता हैं। सहायकों की 
मदद से नाना प्रकार के रंग जैसे बादामः-खाकी-भूरे कत्थई ओर काछे 
यन पकते हें । 
१५, कत्था 
यह खेर की रुकडी से निकलता है। यह लकडी मध्यप्रान्त जैसे 
बिलासपुर, रायपुर व गोंडा, अवध, छोटा नागपुर, बम्बई, अहमदाबाद, 
अडढोंच, पंचमद्ाल, बुरत, बडोदा, ग्वालियर, मैसुर ब मद्रास के कुछ 
जिलों भ्र॑ पाई जाती है । 
तय्यारी--यदह पक्की लकढी में से जिसकी रंगत अंदर से लाऊ 
छोतो दे निकाला जाता है । छोटे २ टुकड़े करके पानी में एक दिन 
अभिमोया रखते हैं। ओर जब छकडी फूल जाती है तब इसे १२ घंटे 


जज '. जनस्पति पदाथे 


तक उबालते हैं जब आधा पानी जल चुके उस समय टुकड़ों को 
निकाल कर बाहर कर देते हैं और घोल को बडे २ मिट्टी के पात्रों 
यथा मटर्कों में उबालते हैं और हिलाते रहते हैं । जब घोल शबंत की 
भांति हो जाबे तो आग से अलहदा करके हिलाना जारी रखते हैं 
ओर ज4 ठंडा हो जावे तब जमीन में राख बिछा कर के इस पर एक 
हक कर घोल को डाल देते हैं। सूल जाने पर टिकियां बना 
लेते हें । 


कत्थे की किस्में-दो प्रकार का कत्था बजार में मिलता है 
एक सफेद जो कीमतो द्वोता है ओर खानेके काम आता है ओर सस्ते 
दामें पर मिलता है वह रंग के काम में आता है। 


रंग निकालेने की विधि--कत्थे को बारीक पीसकर पानीमें 
ओटाते हैं ओर थोडी देर रख देते हैं ताकि मैर मिट्टी नीचे बेठ 
जावे । फिर इसे नितार लेते है। नितारने के समय कत्था बिल्कुल ठंडा 
“न होना चाहिये। कुछ रंगरेज पान ओर कत्था साथ पीसकर रंग बनाते 
हैं। जद्दाजों वगैरः पर जो कपडा लगाते हैं वो कत्येही से रंगते हैं क्‍योंकि 
ऋत्था समुद्र के पानीका असर कपड़े पर नहीं होने देता । इससे जो रंग 
रंगे जाते हैं वह सब पक्के होते हैं। ऋत्ये से हर प्रकारकी बादामी रंगत 
निकल सकती है। 


खरींदने से पहिले पानी में घोल कर इसकी जांच कर लेनी चा ह्टिये 
अगर छत्था खराब होगा तो नींचे मिट्टी बेठ जावेगी । काले कत्थेका भाव 
१॥॥) बार आना सेर से १) रु० सेर तक हं।ता है। सफेद या पापडी कत्ये 
का भाव २ ) रु० से ३) रु० सेर होता है आम तौर पर काछा कत्था 
डी इस्तैमाल किया जाता है । 


देशी रंगाई व छपाई इ्ट 
१६, नील 


नील का पेड भारत के हर एक हिस्से में पाया जाता था $ 
लेकिन जब से जमेन नील चला है उस वक्त से भारतवासियोंने 
इसको काइत करनी बहुत कम करदी है । 


यह नेलौर, बम्बई सूरत, अहमदाबाद, सागर, नरसिंदपुर, मुख्तान, 
मुजफ्फरगढ, गोरखपुर, गाजीपुर, बनारस, जोनपुर, इलाहाबाद, पटना, 
गया, शाहबाद, वगेरः में बहुत द्वोता हैं। यह दो प्रकार का बजारों में 
बिकता है एक कच्चा दसरा पक्का | दसरा ज्यादा कीमती अर अच्छा 
दाता ६ । 


अच्छे नीछलकी पहिचान--अच्छे नीलका रंग गहरा नीला 
बेंजनीसा हता है। जब इसको अंगुली के नाखून से रगडते हैं तो चमक 
पैदा होती है। ये हल्डा भी होता हैं ओर आसानीसे हट और पिस 
सकता है ओर जो खराब नील होगा उस का रंग कुछ भरा वजन में 
भारी ओर टटने में सख्त; अंगुली से रगडने पर चमक भी नहीं देगा 
और न जलाने पर फडेगा । 


नीलके पेड से नाछ मनिकालनेकी विशि--पहले अधपके 
पेडोंकों जडसे काट कर उसी दिन पानी के द्वोज में डाल देते हैं तीन 
चार दिन उन पेडों को उसमें सडाते हूँ बाद को दो चार आदमी पैरोसे 
पेडोको खूब खूंदते है ओर मसलते २ जब नीला पानी दो जाता है 
तो पेड़ों को होज़ से बाहर निकाल देते हैं ओर जो नीला पानी उसके 
अन्दर बचता है उसको चक्रदार नालियों के रास्ते से लोहेके बड़े 
कढाओं में छे जाकर ओटाते हें औटते २ जब गाढा हो जावे तो चादरों 
पर जिन के नीचे राख वगेरः विछी हुई हो डाल देते हैं इससे सूख 


३९, चनस्पति पदार्थ 


कर नील तैयार हो जाता है नील का पानी कढ़ाई में ले जाते समय 
यह ध्यान रखना चाहिये कि नीचे का मैल या मिट्टो या कीचड इसके 
साथ न जाने पावे । नीलके पानी के वाद जो क्रीचड सो वचती है 
उसमें फिर पानी मिलाकर बचा हुआ रंग पहले की भांति हीं निकाल 
छेते है इसमेंसे जो नील निकलता है वह कम तेज ओर फीका होता है । 


काइत--पहिंले जमीन को खूब गहरा खोदते हैं फिर हल 
चलाना शुरू करते हैं । इसके बाद जो मिद्टी के ढेले बगैरा होते हैं 
उनको तोड़कर जमीन को हमवार कर दिया जाता है कर्बरी के महीने 
में बीज बोना शुरू होता है। जहां पर बाढ नहीं आती वहां पर 
खाद का देना बहुत जरूरी है। बीज चार या पांच रोज में फूट आता 
है । जून के महीने में जश फूल आने शुरु द्वोते हैं उस वक्त नील का 
पोदा पक जाता है । इसका पत्ता हरा पीछा सा होता है नये पत्ते में 
पूराने की निस्ब्रत ज्यादा नील द्वोता है । 


पक्का नील ८) आठ रुपये ओर कच्चा ०) पांच रुपये कीं सेर 
तक >,लता है। पक्का नील पक्ाया जाता है ओर कन्चना नहीं। दोनों 
में यही फर्क है । 


१७, भो 


यह एक बडा वृक्ष होता है। ज्यादातर मध्य भारत और दक्षिण 
के जंगलों में बहुत मिलता है। इस के फूल आल के साथ रंगने 
में काम आते हैं| धो का गोंद छपाई में बहुत काम आता है। इसकी 
रऊुकडी से जो रंग निकलता हैं वह नोंछ के साथ मिल कर बहुत 
सुंदर दरा रंग देता है। इसके फूल पंसारियों की दुकान पर मिलते हैं 
ओर एक पैसे के काफी आ जाते दें + 


देशी रंगाई व छपाई ४० 


१८, माई 
यह ब्रह्मा, अफगानिस्तान ओर लंका में बहुत मिलती दे । 
इसके दक्ष पर जो फल लगते हैं उनको पींख कर ओर उबाऊ कर 


रंग निकाला जाता हैं। इससे पीछा रंग निकलता है, आर के साथ 
भो इसे ढाल देते हैं । 


लकडी, छाल, फूल व पर्ता से रंग निकालने का आम तरीका 


इन पदार्थों से रंग निकालने का आम तरीका यह हैं कि रात 
भर तो इनको १० से २७ गुने पानी में भिगो कर रखदिया जाय । अगले 
रोज हाथ से खूब मसछ कर अंगीठी पर रख कर खूब जंटाया जाय। 
जब आधा या इससे कम पानी रह जाबे तो इसे छान कर रख ऊें 
ओर बाकी बचे हुये मसालों में ओर पानी डाल कर उबाएें ) इसी तरह 
से जब तक लक्डी या छाल ५ रंग निकलता रहे इस क्रिया को जारी 
रक़्खा जाय । ओर फिर जो लकडी आदि का चूरन वगरा बचे उसे फैक दें 
या जलाने के काम में ले लें। दो तीन दफा आंटाने से जो रंगीन 
पानी हासिल हो उसको यातो इकद्ठा करके एक ही बर्तन में रख लिया 
जाय । या अलहदा २ हीं रखें पहिले घोल से जो रगतें आयेंगी वह 
बहुत गहरी होंगी। फूलों के लिये दो चंद या इससे कुछ ज्यादा पानी 
ही काफो है । 

अगर लकड़ी से रंग निकालना हो तो इसे खूब बारीक करलछेबा 
चाहिये इस तरह रंग ज्यादा ओर जल्दी निकलता है। 

बहुत से फूल, मसलन टेश्व्‌ ऐसे छोते हैं कि उनको रातभर पानी 
में नहीं पडे रहने देना चादहिये।दों तीन घंटे हो पानी में रखना काफी 
दोता है इनको ज्यादा देरतक ठबालनेकी भी जरूरत नहीं। 


3१ वनस्पति पदाथे 


बहुतसो लक्करडिया मसलन पतंग ऐसी होती हैं कि उन में अगर 
थोडासा खार सजी साडा इत्यादि ढालदिया जाये तो रंग बहुत जल्दी 
निकल आता है ओर कुछ तेजी भी आती है कोनस। और कितना 
खार डालना चाहिये इसका पता दो चार बार तलजुर्बा करने से रूग 
जाता है। 


बहुतसी ऐसी भी लकडियां होती हैं कि अलहृदा ओटाने से 


रंग नहीं देतीं मतछन आल ओर मजीठ। इसलिये लछाग छगे हुये कपड़े 
को भी इनके साथ ही उबालना चाहिये । 


छट्ठा अध्याय 


रसायन पदार्थ 


१, सजी 


बाजारों में जो पदार्थ सज्जी के नाम से बिकता हद वह 
वास्तव में सोडा ही है । बहुत से लोगों ने पोटाश को ही सब्जों 
बतलाया है यह ठीक नहीं है । कई प्रकार की घास जिन्‍्हें--अलना, 
लोनया, नूनया आदि कहते हैं--को सुखाकर जला छेते हैं ओर राख 
को पानी में मिछा कर उनके दढेले से बनाकर फिर भट्टी की गरसा 
पहुंचाते हैं तो सज्जी बन जाती है। यह बाजार में हरएक पंसारी 
के मिल जाती है। यह कपडे धं.ने के काम आती है। इसको सोडे 
की जगह भी इस्तेमाल कर सकते हैं । परंतु सोड़े से तोन या चार 
गुनी ज्यादा सब्जी लेनो चाहिये। 

१) रू० की पांच सेर से आठ सैर तक आती है | 

२, रेह 

के नदियों के किनारों पर एक प्रकार की सफेद चीज जम 

जाती है ओर इसके नीचे को धरती भूरी हो जातीं हैं इस,को रेह 


8३ रसायन पदाथे 


कहते हैं ॥ यह भो कपडे धोने के काम में बहुत आती है । 
बहुत से लोग खारी (शोरा) ही को रेह कह देते हैं। खारों वह पदार्थ 
है जो बहुत से गात्रों की जमींनों को फुला डालता है वद्द बास्तव में 
में शोरा है रेह नहीं । रेह ऐसी जगहों में जहां नहरों से आबवपासी 
की जाती है मसलन अबध, मुलतान, जबलपुर, अन्तसर, जैपुर में 
बहुत मिलती है । 

रस्सो भी एक तरह की मिट्टी होतो है यह रेह से बनाई जाती 
है यह भी कपडा धोने ओर नींठ का खारी माट उठाने के काम में 
आतो है । 


३, सोडा 


इसे सोडा कारबोनेट भी कहते हैं इसकी कई जातियां हैं परन्तु 
आम तोर पर बाजारू सोडा ही रंगने के काम में आता है यदद 
पंसारियों की दुकान पर मिलता है । 


एक रुपये का पाँच सेर बिकता है + 


४. चूना 

चुना यों तो कह प्रकार का होता है परन्तु रंगने के काम 
में बुझा हुवा या बिना वुझा ही इस्तैमाछ में आता है । चूना 
बुझाने के लिये इस पर थोडा थोडा गरम पानी डालना चाहिये 
पानी डाछते द्वों चूना खिल जायगा । अब इसमें ओर पानी मिला 
कर के नितारकर नोचे जो कंकर या मिट्टी बचे उसे फैंक देना चाहिये । 
अगर पानी डालने पर चुना न खिले तो यह समझ लेना चाहिये कि 
चूना अच्छा नहीं दे । चूना कपडे धोने, नील का माट उठाने, कत्ये 
के साथ मिलाने आदि के काम आता है । यह चूने के पत्थर को 
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'फूंक कर बनाया जाता है। संगमरमर का बना हुआ चूना सब से 
अच्छा होता है । 


जिस समय चूने का काम पडे उसी समय इसे खरीदना चाहिये । 
क्योंकि रक्‍्खा रहने ओर हवां रूगने से यह खराब हो जाता है और 
ज्ैजी जाती रह) है। ब्लीचिंग पाउडर भी इसी से बनता हद 


५, कास्टिक सोडा--यह भी एक तरह का खार ही है । 
घातुओं के नमकों से रंगते वक्त भी इस की जरूरत पडती है यह 
थोने के काम में भी छाया जाता है। अधिकतर यह साबुन बनाने के 
काम में आता है । 


बनाने की तरकीब--सं,डा कारबोनेट और चूना के मिलाने 
से कास्टिक साडा बन जाता है | किन्तु दोनों पदार्थ यदि पीस कर 
मिला दिये जावें तो कुछ असर नहीं हाता । पहिले एक कढाई में 
पानी डाल कर गरम करते हैं जब वह खूब गरम हो जाय तो इस में 
सोढा डाल देते हैं। १०० भाग पानी के पीछे १० भाग सोडा 
डालना चाहिये कारण यह कि जितना सोडा का पानी गाढ़ा द्वोता है 
उतना ही खराब कास्टिक सोडा बनता है। जब दोनों पदार्थ भली भांति 
एक द्वो जायें तो इसमें धीरे २ थोडी मात्रा भें बिना बुझा चूना डालते 
हैं । हस बिना बुझे चूने से यह फायदा है कि गरमी जल्दी उत्पन्न 
होती है । दूसरे इसमें कोई भाग भी कार्बनित चूने का नहीं द्वोता । 
यूने को डालकर खूब दिलाते हैं और फिर दोनों पदार्थों को खूब 
अबालते हैं । दो घन्टे में दोनों पदार्थ मिल जाते हैं ओर कास्टिक 
लशोडा बन जाता है । 
४ जांच--कास्टिक सोढा ठीक बना या नहीं इसके जानने को किया 
अद है कि इस में से थोडा सा पानी लेकर इसे नितार छान कर उसमें 


छ्५ रसायन पदार्थ 


दो तीन बंद गंधक के तेजाब को डालकर देखें, यदि कोई भाग भी 
कार्बनित का नहों रहा द तो इसमें से बुलबुले नहीं उठेंगे अन्यथा 
बुलबुले उठने आरंभ हो जायेंगे । अब इसके नीचे से आग बुझाऋझर 
पानी को नितार छें और जो चुना कार्बनित रद्द गया द उसको भली 
भांति धो कर अलग कर डालें । धोने से जा पानी निकले उसको 
दूसरी दफा के लिये साधारण पानी के स्थान में काम में छा सकते 6 ॥ 

रसायमिक हिसाब लगाने से ३० सैर बेबुझे चूने में ५०८ सेर 
सोडा कि जिसमें सोडा कार्बनित की मात्रा ७० फीं सेंकडा हो छूगता है। 
अगर चूना अच्छा न होगा तो ३० सेर से ज्यादा डालना पड़ेगा इस बात 
का पता एक या दो बार तजुर्बा करने से ही लूग जाता है। 

अगर घोर को ग)ढा करना हो तो गरमी देकर पानी उड़ा देते 
हैं; अगर सुखाना हा तो खुखा भी सकते हैं ओर .लकडी के पीषों 
में भर कर रख देते हैं । 

कास्टिक सोडा को हवा में नहीं रखना चाहिये। यह हबा से 
पानी छेकर पिघल जाता है। ओर इसकी तेजी भी मारी जातो है। 
कास्टिक सोडा हाथ से नहीं छूना चाहिये। यह द्वाथ में धाव डाल 
देता है श्सलिये लकडी वगेरह का इस्तैमाल करना चाहिये। यह बना 
बनाया भो कई प्रकार का बिकता है । रंगने के काम में मामूली 
कास्टिक सोडा ही इस्तेमाल करते हैं। 


क्षाठ भाने सेर से एक रुपया सेर तक आज कर हसका 
आव दे । 
६, कसीस 
इसको द्वीरा कसोंस भी कहते हैं। यह लोहे और गंघक के तेजाक 
से मिलकर बनता है। यह दानेदार हरे रंग का होता है॥ अगर 
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अदुत दिनों तक हवा में रखा रहे तो इसका रंग सफेद सा 
डो जाता दे इस लिये इस को बंद रखना चाहिये। इसकी मदद से 
बहुत सी रंगते बन सकता हैं। इसे बडी ही अद्दतियात से इस्तेमाल 
करना चाहिये । कपडे को इससे रंगने के बाद खूब धोना चार्ध्मि नईीं 
तो कपडा बिलकुल गल जायेगा। 


यद पंसारी की दुकान से चार आने सेर मिल सकता है | 


७, नीला थोया 


इस को तूत्रिया ओर दरिया थे.था भी कद्दते दै'। बढ नीछा 
दानेदार द्वाता हे । हवा में पडा रहने से यह भी खराब हो 
जाता है ओर इसका रंग सफेद है। जाता द्वे इसको भी ढका हुआ 
ही रखना चाहिये। यद खाकी रंग रंगने के लिये बहुत काम आता है । 
इससे रंगने के बाद कपडे:को खूब धो डालना चादिये। दाथ को इसके 
घोल में ज्यादा देर तक पड़े रखना ठीक नहीं | इससे उंगलियां खराब 
डो जाती हैं। 


यद्द बारह :आने से १) रू८ सेर तक बिरुता है। 


.... ८, फिटकडी 
इसके नाभसे प्रत्येक मनुध्य वाकिफ द । यद अछूभिनियम्‌ ओर 
गंधक के तेजाब से मिलकर बनती ह । रंगने में इसका बहुत 
भ्रयोग होता है। 
रंगे हुए कपडे को इसमें डोब देने से रंग खुऊ जाता हई ओर 
शमक भी आाजातो है। नील के रंगे हुये कपडे को फिटकडी के घोल में 
उबोल ढेनें से नोल की ब्‌ बहुत कम हो जाती है। आर मजीठ और 
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प्रतंय के लिये यह खास तोर पर काम में आती है। कत्थे पे रंगे हुये 
कपडे को भी इस में तबालते हैं। 
हरा भोर अनार के छिलडों के साथ तो यह बहुत ही काम 
भाती है। १०० भाग कपड़े के लिये ५ से १० भाग फिटकूंी लेते हैं 
बहुत हलकी रंगतों के लिये २ या तीन भाग द्वी काफी ह्वोती है । 
एक रुपये की दो से ढा॥ सेर तक बिकती है । 


९, लुहार की स्याही 

इपधको कहीं कूट ओर कहीं काट भी कहते हैं। इसकी मदद से 
बहुतसी पकी रंगतें द्वासिल द्वो सकती हैं। इसके बनाने का तरीका 
यद्द है:-- 

एक मिट्टी का घडा लेइर ठसमें पानी भरदेते हैं। फिर इसमें गुर 
मिला कर खूब हिला कर कुछ छोहे का बुरादा भी दालदेते हें। अब 
घड़े का मूंह किसी बर्तन से ढाप कर धूप में रख देते हैं ओर तीन 
आर दफा प्रतिदिन एक लकडी से खूब हिक्ता देते हें । और खमीर 
उठने देते हैं। जब झागों या फेन का रंग स्याद्द बादामी सा हो 
दवा जाय तो समझलो कि लहार की स्याही तय्यार द्वो गई है। या सुई 
की नोक को घंल के अंदर डुब्ोकर नील से रंगे हुये कपडे पर फेर देने 
से कपडे का रंग काला हो जाय तो समझना चाहिये कि खमीर तय्यार है । 
सबसे अच्छा तरीका यद्द है कि हर्रासे रंगे हुये कपडे पर कूट का पानी 
ढारू कर देखो अगर रंग न फैले तो कूट तैयार दहै। गरमी में समीर चार 
पांच रोज में ही तय्यार द्वो जाता है परंतु सरदी में भाठ दस रोज 
से भी जियादा लग जाते हैं । 

बहुत से रंगरेज तो गुढ से दुगना छोहे का बुरादा ढालते है 
और बहुत से गुढ जियादा ओर चुरादा कम डालते हैं। इसका कोई 


देशी रंगाई थ छपाई छ८ 


खास नियम नहीं हो सकता । अपने सुभीते के मुताबिक अयोग कर" 
लेना चाहिये । पानी गुड से १७ या १७ गुना ले सकते हैं ; 

बहुत जियादा दिन तक कूट अच्छी नहीं रद्दती। 

अगर बहुत अच्छी कूट बनानीं द्वो तो छोहे के दुछूडों को 
गरम करने के बाद उनका मैल दूर करके इस्तेमाल करना चाहिये । घोडे 
के पांव के ना अगर इस काम के लिये इस्तेमाल किये जावें तो 
ओर भौ अच्छा द्वोगा | 

लुद्दार की स्याही में अगर कुछ भिलाबों को सरसों के तेल में 
जला कर उनकी राख को डाल दिया जाबे ता यह स्याइी बहुत ही पुख्ता 
हो जाती है। परंतु मिलावों को जलाते समय यह ध्यान रहे कि धूर्वा 
जिस्म के किसी हिस्से पर अपना असर न करे। अगर इस बात का 
ध्यान न रखा तो इसका धूवां सारे जिस्म को सुजादेगा इस लिये 
भिलाबों ओर तेल को अंगीठी पर रख कर दर बैठ जाना चाहिये ०# 
भिलाबों को इस्तेमाल करते समय हाथों पर गोले या खोपरे का तेल 
लगा लेना चाहिये। अगर बदन सज जाय तो खोपरा खाना फायदा 
करता दे । 


१०, बाइक्रोमेट ऑफ पोटाश 


इसको लाऊः कसीस भी कहते हैं । यह नमक भी अब भारत 
में बनने छग गया है इसडा रंग पीला सुर्खीमाहल द्ोता है। यह 
जहरीला बम्रक द्ोता है इस लिये इसे होशियारी से काम में लाना 
चाहिये । कत्या दर्रा ओर अनार के छिलकों के स।य इसका प्रयोग 
अपिक होता है। पतंग से <गे हुये कपड़े को भी इसके घोल में 
खबालते हैं । 


स्रो भाग कपडे के छिये चार या पांच भाग छारू कस्ीस्त काफौ 


होता है । 
यह १। ) रु० से १॥ ) रु० सेर तक बिकता दै। 


११, जस्ते का बुरादा 


इसका रंग राख जैसा ओर वजन बहुत भारी होता है । इसको 
एसो जगद् में रखना चाहिये जहां नमीं न हो) यद्द नींठ का माट 
उठाने के काम आता है। 


यह पांच या छे आने पोंड तक बिकता हद । 


१२, गंधक का तेजाब 


यह तेजाब भी आजकऊ भारत में तय्वार किया जाता है। 
इसका रंग सफेद द्वोता है। इसमें इतनी तेजी दे कि अगर कपड़े पर 
गिर ज!वे तो उसे जछा देता ह ओर हाथ वगैरह पर भी रूग जावे 
तो घाव पेदा कर देता है। अगर इस तेजाब का इलका धोल बनाना 
दो तो तेजाब के अंदर पानी नहीं डाहूना चाहिये बल्कि पानी में 
तेजाब डाछकर हलका घोल बना लेना चाहिये । गह काल रंग का तेछ 
बनाने वगैरः के काम में आता है। नील से रंगे हुए कपडे को भीं 
इस के हलके भोल में डोब देते हूं । 


धब्बे वगेरद भो इस से दर करते हैं। तांबे पीतऊ या कलह के 
बतैन में हसे नहीं रखना चाहिये । 
इस का भाव पांच आने से सवा रुपया की पोंढ तक दोता है। 
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१३, लाल रंग का तेल या पानी में घुल जाने वाला तेल. 


यह तेरू सुद्ध रंगने ओर रंगे हुए कपडे की चमक बढाने के 
काम भाता है ॥ यद्द अरंडी के तेल का फाड करं बनाया जाता दै। 
इसके बनाने के कई तरीके हैं । 

पदलछा सरीका-जितना तेड हो उसका चौथाई या 
पांचवां .स्स' खालिस ग॑ क का तेजाब लेकर उसको धीरे धरे तेल 
में मिलाया जाता हे ओर खूब हिलाया जाता है। यह खप्रार 
रखना पडता हे. डर गरमी ज्यादा न बढे। टिलाते हिलाते जब 
तेजाब भली अक्रकार मिल जाये तो इसे रात भर रक्‍्खा रध्ने 
दिया जाता ह। अगले दिन तेल से दूना या इससे कुछ अधिक 
साधारण गरम पानौ-छेकर तेल कः खूब धो ढालते हई यानी एक 
रोज तकः इसी तर$ रक़्खा रइने देते हैं ता पानी नीचे चला जाता 
दे ओर तेल ऊपर आजाता ४, फिर पानी निकाल दिया जाता 
है। तेल में तेजाब का असर मारने के लिये सोडे का घंछ 
बना कर ढालते हैं। जब घुलबुछे उठना बन्द हो जायें तो समक्ष 
हेते हैं कि तेल में अब तेजाब का असर नहीं रहा। फिर उसको 
बोतल में बन्द करके रख देते हैं ओर जरूरत के अनुसार पानी 
मिलाकर काम में लाते हैं । 

कभो कभी ऐसा होता दे कि कुछ दिन रकक्‍खा रहने पर तेल 
ओर पानी अलग २ दिक्षाई देने छगते हैं मगर दिलाने पर फिर एक हो 
जाते हैं। इसे बार बार बनाने को जरूरत नहीं। एक द्वी बार इकट्ठा 
बजा कर रख केना चाश्यि। तेल में तेजाबको ज्यादती जरा भी बढों 
रहयी याहिये । यद तेर बना बनाया बाजार में नहीं बिकता स्वयं 
हो बमाया पढता है । 


१ : -  रखायनम पदाये 


दूसरा तरीका--संचोरा ( प्रडडी ) खार भी अरंडौ के तेल 
“को बहुत जल्दी फाढ देता है । अरंडी के तेल को किसी बतेन में 
रख कर इसमें संचोरा का नियरा हुआ पानी डा कर इिलाते हैं 
अब तेऊ में चिकनाहट न रहे तो संचोरे छा पानी डालना बन्द कर 
देते हैं । उस वक्त इसका रंग दूध जैसा हो जाता है। फिर इसमें एक 
कपडे का टुकड़ा डाल कर निचांड कर देखते हैं। अगर निचोढने पर 
वैसादी दूध सा पानो निजके ओर कपडे की रंगत वैसी &ी रहे तो 
अमझते दें कि तेल ठीक तैयार हुआ है। 


अगर कमी तेल और पानी अछग अलग हो जावे तो इसमें 
छरा सा संचोरे का पानी ढालढर ठीक कर छेना चाहिये! इससे 
अगर टीए न द्वो तो सिफ पानी दी डाऊ फर ठींक कर लेना चादहिये। 
अगर खार की जियादती दो जावे तो तेल डालकर ठौक कर लेते दें। 


घेर मर तेल को फाडने के लिये आम तौर पर एक सेर संचोरा 
दे काम चर जाता है। लेकिन चिक्रनाहट दूर होने को पहचान रस 
कर कम ज्यादा इस्तैमाल किया जा सकता है। कुछ छीपो अरंढी के 
वेल को रस्सी मिट्टी से भी फाडते हैं । तेल कश्चा लेना चादिये जिसका 
रंग मूरा सा द्वोता है। पक्के का रंग पीलासा होता है । 


१४, संचोरा 


यहमी एक प्रकार का खार होंता हे ॥ गदह रेह से मिलता छ्ुलूता 
है। यह ल्यादातर जैपुर किशनशढ सांगानेर की त्तरफ बहुत होता दे । 
सिस शगह छपाई का काम ज्यादा दोताहे उस जगह यह मिर्र शंकेता 
है। पांच रुपये की मन आता है । डक 


देशी, रंगाई व छपाई अप 


१५. साबुन 
,.. इसके इस्लैंमाठ में इस बात का ख़याक रखना .जरुरी है 
कि ज्यादा खार (एल्कटी ) तो नहीं दे। मामूली साथुग 
जो कि पह्ी की शकल में बिकता है काम दे सकता है | ज्यादा 
खार का साबुन रंगत को खराब कर देता है। इसका घोल बनाने के 
छिये बआरोक बारीक दुकड़े करके कपडे की पोटछी में ढाल कर पानी 
के अन्दर घिस देना चाहिये । 

१६. पानी 

पानी भी एसा लेना चाहिये जिसमें चूना या खार न मिला दो, 

क्योंकि खराब गन्दे पानो का रंगत पर बहुत असर पढ़ता है। 
से कम पौने का पानी इस्तैमाल करना चाहिये, अगर ज्यादा साफ: 


पन्नी ने मिले। 
१७, ब्लीचिंग पाउडर 


यह चूने के:ऊपर होकर बलोरीन गैस निश्वालने से बनता ह और 
कपडे वगेरा को सफेद करने के लिब्रे काम भआता है! इसको 'वन्‍्द 
बोतल में रखना चाहिये नहीं तो किसी काम का नहीं रहता । इसे 
बडे अद्दतियात से इस्तैमाल करना चाहिये । अगर जरूरत से ज्यादा 
और लापरबषादही से काम लिया तो कपड़े को फोरन गला देगा । यह 
आज कल भारत में भौ बनने लगा है ओर चार पांच आने का पक 


पाउंड आता है । 
१८, गेरू 
इसके नाम से प्रत्येक मनुष्य बाकिफ हें । यह लोदे का ओक्साइड 
होता दे। यह भाम तोर पर दोवारों और बरों के रंगने में काम्र 
जाता है| 


४५ . ससाबन परदे 


रंग निकाहूना--गेरू को पानी के साथं खूब बारीक पीसते 
है और फिर कपडे को इसके अन्दर ढोब देकर रंग केते हैं! कभी २ 
कपडे को इसके साथ उबालते भी है। कंदीं कहीं गेरू से रंगे हुए कपडे 
को फिटकरों में उबालते हैं । 

यह कत्था कसीस आदि के साथ मिलकर बहुत अच्छी रंगे 
देता है। साधू और फकौर जो जोगिया रंग के +पडे पहनते हैं वह 
इश्वीसे रंगे जाते हैं । 

यह ग्वालियर में बहुत द्वोता है। इकट्ठा खरीदने पर १) या 
३।) मन भ्रिल जाता है। 

दिरमिजी यद्द भी गेरू जैसीं एक प्रकार की लाऊ मिट्टी सी 
होती है रंगने के काम में आ सकती हैं। पंसारियों की दुकान पर 
बहुत सस्ती मिलती दै। 

मालवा का गेरू सब से अच्छा द्वोता है। 


१९, पीली मिट्टी 


यह अनार के छिलकों के रंग के साथ मिल कर खाकी रंग- 
तों के लिये काम आती दै।॥ पंसारियों की दूकान पर बहुत मिलती है । 


घोल बनाने की तरकीब 


ऊपर जो रसायन पदार्थ दिये गये हैं उनमें से गेरू, पोछीं 

मिट्टी और चूने के सिवाय सब को वारीक पीस कर गरम पानी में 
ढालने से दी घुल जाते हैं। घोछ अगर ताजे हीं बनाये चायें तो 
अच्छा दोगा। पहेढे से बनाकर रखने में बहुत से घोर खराब 
दो जाते हैं मसठझन कसीस, ब्लीविंग पाउडर इत्यादि। तेजाबों 


देशी रंभाई व सपाई पक 


का चाहे दृतका घोर बनाना हो या तेज, इसके लिये भातु के 
बर्तन इस्तेमाठ नहीं करना याहिये | कास्टिक सेडाको कठई के बरतन 
में मी नहीं घोलना थाहिये । यद कहई को खा जाता है। 

गेरू व पौली मिट्टी अगर इस्तेमारू करना हो तो इनको पानी के 
साथ खूब पीस कर ठसी समय इस्तेमाल करना चा-िये । चूनेको जरा २ 
पानी छोटे कर पहले फोड छेना चाहिये। फिर बाकी पानी ढाकहूकर 
हिलाने से घुछ जाता है भोर छान छेने से कंकर, मिट्टी नि#ल जाते हैं | 


सात अध्याय 


रंगने से पहले की तेयारी 


रंगने वाढे को चाश्यि दरि काड़े या पूत को पढे मली भांति 
घोवे और साफ कर छे क्योंके ब्नि धुछे क्प़ों में माना 
प्रकार की गन्दी वस्तुएं मरलूत तेल, मिट्टी, मं'म, मांडी इत्या द मिलौ 
द्ोती हैं । अगर ग्िना साफ >िये रंगना आरम्म कर दिया तो पहले 
तो रंग ही कपड़े पर साम तोर पर न चढेगा ओर अगर कुछ रंग 
चढह भी गया न धड्तों से सारा वपडा खराब हो जावेगा भोर फिर 
ठपडो ठोक करने में वहुत सा परिश्रय उठाना पड़ेगा । 


कपड़े या सृत का साफ करना 
१. एक बड़ा बतेंन लेइ्र उसमें कपडे या सूतसें २०या २७ 
शुना पानो भरकर उसे खूब उबाछते हैं । 


२, जव खूप उबलने लगे तो उसमें २ से ७ फी सदी तक 
सोढा या १ से १॥ फ्री सदी तक कारिटक सेडा (यॉत्री १०० भाग 


देशी रंगाई द रूपाई ५्र्द् 


कपडे पीछे ५ से ७ भाग तक सोढा या १से १॥ भाग तक कास्टिक) 
डाल कर पानी को लकी से खूब द्विलाते हैं जिस से सोढा पानी में 
भली प्रकार हल हो जावे, और कोई जर्रा (टुकढा) वाकीं न रहे । 

३. अब कपडे या सूत को पानी में भिगोकर और निचोड कर 
इसके अन्दर ढाल देना चादिये॥ और यह खयाऊ रखना चाहिये कि 
कपडा या सूत प्रानो के बादर न रहे अगर पानी कुछ कम हो तो 
और ज्यादा कर देना चाहिये । फिर कपडे को दो तीन थंटे तक खूब 
उबालना चाहिये । बर्तन को ढक देना चाहिये और समय समय पर 
उसटना भी चाहिये । 


9, इसके बाद कपड़े को थाहर निकाल कर उन्डे पानी में डाछ 
कर थो डालना चाहिये यहां तक कि सोडे का जरासा मी अंश न 
रहने पावे नहीं तो धागा या कपड़ा कमजोर हो जावेगा। अगर कपड़ा 
बिलकुछ साफ न निकले तो इसी क्रिया को एक बार फिर करना चाहिये ! 

जब सूत को साफ करना द्वो तो सूत की अश्वयों को एक दूसरे 
के साथ गूंथ कर एक जंजीर सी बना लेनी चाहिये ताकि धागा एक 
दसरे के साथ उलझ कर दृट न जात्रे । परन्तु यद्द ध्यान रहे कि गांटें 
ढीली रहें सख्त नहीं, वरना उसी जगद्द रंग बढ़ीं चढेगा। 


कपडे या सत का सफेद करना 


जब बहुत द्वी इलकी रंगतें रंगनी हों ठढस वक्त सिर्फ साफ करने 
से ही काम नहों चलता बल्कि कपडे को बिरुकुछ सफेद निकाछना पढता 
है। इसके कह तरीके हूं । 

१, कपडे या सतत को साबुन ओर सोडे के घोल में उबाल कर 
शूव घोते हैं । फिर कुछ दिनों तक धूप में घास के ऊपर पडा 


कि रंगने से पहले की तैयारी 


रहने देते हैं ओर जब २ झलसेगीला करते रहटे हैं। जब तर 
कपड़ा बिलकुछ सफेद न निकले इसी क्रिया को जारी रखते हैं। 


१०० भाग कपडे के पीछे ७ से १० भाग साबुन ओर २ भाग 
के करीब सोडा छेते हैं। 


२, धोदी जिस किया से कपडे साफ करते हें वह भी नीचे 
दी जाती है।-- 


पहले कपडों को नदी या तालाब पर ले जाकर खूब घो लिया 
जाता है । ओर फिर घास वगैरद्द पर ढाल देते हैं। इसके बाद सोढा 
साबुन ओर रेह या किसी खार में पानी मिला कर धोल तैयार कर 
लेते हें । और हरएक कपडे को इसमें डुब। कर निचोडते जाते हैं जब 
घोल में कुछ कपडे डुबोने पर मिट्टी कम हो जावे तो और मिलछाते 
रइना चाहिये। जब सब कपडे इस तरह तेय्यार हो जावें तो तांबे की 
एक बहुत चोडे मुंहवाली नांद लेकर भटष्टी पर चढाके पानीं भर देते 
है ओर सब से पहले इसके अन्दर कुछ पुराने से एक दो कपडे चिछा 
देते हैं ताकि ऊपर वाले कपडे भाप की अधिक तेजी से बचे रहें । 
फिर एंसे कपडे रक्‍खे जाते हैं जो ज्यादा मैले द्वोते हैं और इसी 
तरोके से रखते चले जाते हें। लेकिन यह खयाल रखा जाय कि बीच 
खुला रहे । अगर यह जगद खाली नहीं छोडी जावेगी तो भाप चारों 
ओर नहीं लगेगी। जब सब कपडे इस तरह से रख दिये जावें तो इन 
सब को एक कपड़े से ढांऊ देते हैं। तब भष्टी के नीचे आग जलाते 
हैं और दो तीन घंटे गरमी पहुंचाते हैं। भाग जछाते समय यह 
आ्यान रहे कि आय चारों ओर यकर्सा रंगे और डो इतनी न उठे 
कि कपडों को जला दे । 


देशी रंगाई थ कृपाई ण्ढ़ 


अगर कृपदा विरकुछ करा ही हो तो उसे रात भर पानी में 
मिगोगा रखते हैं दूसरे दिन खब धोते हैं ओर तब भट्ठो पर चढ!ते 
हैं । बाज घोबीं कोरे कपड़े को बजाय रे६मिट्टी के चूने के पानी से 
विकाछ कर ओर निय्रोड कर भट्टी पर चढाते हैं। एक मन कपड़ा 
हो तो २ सेर चूना काफी हं'ता हैं। अगर बपडे ज्यादा मैले नहीं 
हों तो सिर्फ संडे और साबुन द्वी का धंछ बनाते हैं रेह नहीं मिलाते । 
जब ऊपर के कपडे खूब गरम हो जावें और हने से द्वाथ जलने 
लगे तो समझना याध्यि कि भाप अब खूब रूम चुकी तव आंच 
देना बन्द कर के कपडों क' रातभर यों ही पडे रहने देना चाहिये 
अगडे दिन खूब धो डालना चाहिये । पानी नांद में इतना छेना 
चाहिये कि जब तक गरमी दीं जाबे तब तक खतम न हो अगर 
कमर हुआ तो कपडे को बहुत नुकसान पहुंचेगा । 


३. भेड या बकरी की मेगनी से सफेद निकालना;-- 
पहले कपड़े को खूब धो वर रेहद ओर भेड की मेंगनी का धो 
तैयार कर के कपडे को इसमें छूच मछझेे हैं ओर रात भर पड़ा रहने 
देते हैं । अगले दिन खब धोशर के <चं.ड कर सुखा देते हैं । 
कपढा बिलकुल सफेद आ। जाता हू । 


४. घब्लीजचिंग पाउडर से सफेद करना; --(१) कपडे या 
छत को रातभर पानो में भिगाना चार्यि अगहे दिन नियाड कर 
घो डालना चाहिये। इस क्रिया से पानी में घुलने वाली सब चीजें 
निकल जाती हैं। और कपड़ा पहले से अच्छा द्वो जाता है । 


(२) फिर ३-४ घंटे तऋ ९ से 9 फी सदों चूना छे कर और 
इसका धोक बना कर ओर नितार कर इसमें कपडे या सूत को 


थ्द रंगने से पहले की तेयरी 


उबारते हैं । यह ध्यन रक्सा जाता है कि कपडा चूने के पानी से 
ऊपर न भाने पावे । चूने की जगह १ से १५ फ्रीसदी तक कास्टिक 
सोढा भी इस्तेमाउऊ कर सझते हैं । 


(३) इप्के बाद कपडे को छूब धोते हैं । भौर गंधक के 
तेज्ञाब के हलके घोर में कपडे या सूत क। निद्ार देते दें ( १ 
हिस्सा तेजात में २०० हिस्सा पानो मिला हुवा) अर फिर अच्छी 
तरद थो डाछते हूँ । 

(9) इसके बाद कपडे को फिर एक बार कात्टिर सेडा में 
उबालते हैं। १०० भाग कपडे के पीछे १ भाग कास्टिक संडा छेते हैं। 
एक दो घंटे उबालने के बाद कपडे को खूब घ कर पहले की तरह 
तेजाब का पानी बना कर इस में से निश्नर देते है ओर धो 
ढाठते हैं । 


(७५) अब ब्लीजिंग पाउडर ले कर इस को पानी में अच्छी 
तरद इल कर के कपड़े में से छान छेते हैं । १०० भाग कड़े के 
पीछे १ से दो भाग तक ब्लीचिंग पाउडर केत हैं अर कपड़े को 
अ।धे से १ घंटे तक इस में रखते हैं, ऑर फिर कुछ समय के लिये 
दवा में छुख़ा देते ईं फिर धो कर तेजाब के पानी में छे निकाल कर 
खूब धो कर खुखा देते हैं। अगर कपडा सफेद न निकडे तो ब्लीविंग 
पाउडर में से फिर निकाछते हैं । 

ब्लीचिंय पाउडर को बडी हों दशियारी से इस्तैमाल करना 
चाहिये। एक ही दफा में ज्यादा गाशा घोल बना कर क्पढ़े को सखमें 
नहीं ढेब देना या-्यि | जद्ां तक हो सके हल्का घोर तैयार करना 
चाहिये । अमर कपढा सफेद न दवा तो इस किया को दोबारा करना 
चाहिये । अमर इस बात का ध्यान न रखा गया तो कृपडा बिलकुल 


देशी रंकई थ छपाई ॥ 


अछू कर चूरा चूरा हो आवेगा । ब्लीजिंग पाउढर रखने के छिये हा 
जे घुस सके ऐसी बोतल होनी चाहिये। नहीं तो काम नहीं देता । 


हर एक क्रिया के बाद धोना बहुत जरूरी है । इसमें जरा भौ 
अफलत करने से नतोजा द्वानिकारक होगा । पानी इतना लिया जावे 
कि कपढा इसमें अच्छो तरह डूबा रहे । 


५. ब्लीचिग पाउडर का आसान तरीका --१ से १॥ पोंड 
सक ब्लीचिंग पाउडर को मिट्टी या लकढीं के बरतन में डाह कर पानी के 
साथ खब मिला कर थोडढों देर तक रख देवें तो कुछ पोंछा सा पानी ऊपर 
आ जाता द । इसको दूसरे बरतन में डा देना चाहिये ओर पहले घोल 
में और पानी ढाल देना चाथ्ष्यि । थोडो देर के बाद जो पोला पानी 
ऊपर आवे उसे भी पीछे पानी वाले बरतन में डा देना चाहिये ओर 
इसमें इतना पानी मिला देना चाहिये कि कुल ३०० पोंढ हो जावे | 
अब साफ किये हुए श्वत या कपडे को इसमें ढाल कर उलटते पछटते 
रहना चाहिये। ओर फिर रातभर पडा रहना देना चाहिये। दूसरे दिन 
धो कर तेजाब के पानीं भें जिसकी क्रिया पहले बताई जा चुकी है 
दो तीन दफा निकालना चाहिये। फिर खूब धोकर सुखा लेना चाहिये | 
अगर सफेदी कम्र आये वो खारी क्रिया को दोबारा करना चाहिये । 


कपडा इतना लेना चाहिये कि जो ब्लीचिंम पाउढर के बोल में 
अच्छी तरद्द डव जावे ॥ इस तरीके से कपड़ा इतना सफेद नहीं दोता 
जितना चोथे से हंता है। 


आठवां अध्याय 
रंगना 
इस पुस्तक में रंगने के जो नुस्ले बताये गये हैं वह सथा खेर 
खूत या कपडे के लिये दिये गये हैं। सवा सेर लेने का कारण यह 
है कि सवा सेर यानी १०० तोछे के लिये अमुझ २ परिमाण में रंग 


की चीजें बताना हों तो भमुक फी सदी लिखने से संक्षेप में समझा 
समझाया जा सकता है । 


पानीं कपडे या छूत से ८ गुना लिया गया हैं। अगर रंक के 
घोछ को उबालना दे तो कुछ ज्यादा लिया णावे । लेकिन तजुर्वेकार 
रंगनेवाला पांच गुने पानी से मी काम चछा सकता है। रंगने का 
काम शुरू करनेबारे पहले पहले पानी १० थुना रक्‍खें । 

अगर कपढा बारीक हो तो कम पानी केने से भी काम चढ़ 
जाता है। 


देशी रंगाई व छूपाई ष्र 


रंगने से पहले निम्न लिश्वित थार्तों का ध्यान रखना परम 
आवश्यक दे । 

( १) साफ किये हुए कपडे को पानों में भिगोकूर रंग के 
अन्दर डोथ देना याहिये । इससे धब्बे आने का ढर मिट जाता है। 
सौर रंग कपडे पर सब जगई अकर्सा चढ़ता है । 

(२ ) रंगने के लिये जो पानो लिया जावे वह साफ होना 
होना चाहिये: अगर मैझछा ओर गलीज पानी होगा तो रंग ढी सब 
आाब मिट जावेगी | 

(३ ) +पडे को रंग के धोक में डाल कर छ)5 नहीं देना 
याहिये । बल्कि समय २ पर इसे चलाते रहना चाहिये नहीं तो कहीं 
थोढा और कहीं ज्यादा रंग चढेगा । 


( ४ ) पानी हमेक्षा इतना लेना चाहिये कि कपडा या सतत 
इसमें अच्छी तरह ढूष जाने यानी कपडे से ८ गुना काफों होता है। 
ढेकिन जब कपड़े को रंग के धंक के सथ ओटाते हैं उस बक्त 
१८-१२ गुना पानी फेना चाहिये । 

( ० ) रंग के धोल को इमेशा कपडे से छान कर इस्तैमार 
करना चाशियि । नहीं ता कपड़े पर धब्बे आने का ढर रहेगा । 

( ६ ) कच्चे रंगों से रंगे हुए कपडों को धूप में नहीं सुखाना 
चाहिये । एसा करने से रंग फीका पढ जावेया । 

( ७ ) अगर रत की छूच्छियों को रंगना है तो उनको योंदी 
रंग में नहीं डाल देना बाढ़िये । बल्कि श्र॒त को अच्छो तरह सुलझाकर 
फिर सब छच्छियों को अली प्रकार बांध कर रंबना चाहिये । अगर 
इनको किसी लकड़ी की टंढो में ढाऊ कर रंभा आावे तो और भी 
अच्छा होगा। 


ड्‌३ रे स्ग्त 


( ८ ) अपर सूत- या कपड़ा मोटा हो ओर . रंग आसानी से न 
चढता हो तो इसे पानी में मिगकर एक छकढी की म्ोगरी से खूब 
श्ीटकर फिर रंग के घोल में ढालना बा-्यि ॥ 

४( ८ ) दरएक पदाये को ठीक टीक वजन करके इस्तैमारू 
करना चादिये, नहीं तो असलछो रंगत नहीं आवबेगी । 

( १० ) जद्टं रंग के घोल को एक या दो घंटे उबालने की 
जरूरत पडे यश उब'लना ही चायि। अगर आहलूत्प भें आकर ठंडे ही 
घोल से काम लिया तो रंग न पक्का द्वागा ओर' न गदरा । 

( ११ ) रंग खुझने पर हरेझ रंग को साया में सुल्ताना ही 
अच्छा होगा । धूप में सब जगह यद सां गरमो न ठगने से धब्बे 
पडने छा डर है । 

(१२) कई दफा कपड़े या सूत को रातभर रंग के घोछ में 
रखना पढता है इसलिये पहकछे तो कपडे को आध घंटे तक खूएण चदाना 
चादियि ओर रखते समय यद देख छेना चाशयि कि कपडा पानी में 
खूब अच्छी तरद डूबा हुआ है। अगर कपडे का जरा सा भी हिस्सा 
बादर रह गया तो वहीं पर धब्वे आ जाव।ेंगे। 


(१३) रंगने के बाद जो धोल बचे उसे फेंक नहीं देना 
चाहिये क्‍योंकि यद्द भो इलको रंगतों के रगने में काम आ सता दे | 
मिट्टी के बरतन में रख छोडे जाय॑ तो कत्ये बगेरः के क्वाथ तो बहुत्त 
दिन तक नहीं बिगदते । 


(१४) धातु के नमकों जेसे कसीस आदि में ढोब देने का 
औरटाने के बाद कपडे को पानी से लक थो ढारूना याहिदे । नहीं 
तो कपड़ा मंठ जावेगा | 


जेक्षी रंगाई व छपाई ७ 


(१७) घांतु के बमकों से रंगने के लिये. घोढ को उबालने 
की जरुरत नहों । साधारण गरमी देना ही काफी है । ल्यादा मरमी 
देने से काछे धब्बे आते हैं । 

(१६) रंगते समय कपडे पर किसी कारण से थब्वे आ भी जावें 
तो ज्यादा गद्दरी रंमत से धब्बों को दवा देना चाहिये या कपडे को 
सोढा और साबुन के धोल में उबाल कर भ्रच्छी तरह धो कर फिर 
रंग चढाना चाहिये। ह 

(१७) रंगने के छिये जो चीजें इस्तेमाल की जावें वह सब 
साफ और अच्छी हों । मेल या मिट्टी आदि न मिली हो । 

(१८) कपडे को चमक देने के लिये छाऊ रंग का तेल अच्छा काम 
छेता है रंगे हुये कपडे को इसमें पानी मिला कर ओर हिलाकर ढोब 
देना चाहिये। बहुत से रंगरेज दध का पानी भी चमक देने के लिये 
काम में लाते हैं। 

(१९) हर एक घोल में रंगने के बाद अगर कपडे को खुखा 
छिया जाबे ओर फिर दूसरे घोल में रंगा जावे तो रंग ष्यादा बुख्ता 
होगा । काला रंग रंगते वक्त तो जरूर ही इस बात का ध्यान रखना चाहिये । 

. (२०) जिस रस्सी या अलगनी पर कपड़े सुखाये जावें वह बिल- 
कुल साफ द्ोनी चाहिये। अगर मैली या रंगदार होगी ते कपडे पर 
घब्बे आ जावेंगे। 

.. (२१) कपड़ा रंगते समय बरतनों को खब साफ कर ढेना चाहिये 
अगर पहले का जरा भी रंग बरतन में कहीं पर लगा रद्द गया तो 
इंमत फौरन बदुठझ जाबेगी। 

: (२२) शुरू २ में कपडे के छोटे २ टुकडे रंगकर देख लेना चा- 
हिये । इसमें कामयाबी होनेपर जिस कदर कपडा चाहें रंग सकते हैं । 


५ रंगना 


(२३) गहरी रंगत छाने के लिये कपड़े या सतको रंग के घोल 
में कईबार डोब देना ओर सुखाना जरूरी है।अगर एक ही दफा ज्यादा 
चीजें डालकर गहरी रंगत लछावेंगे तो - एक तो घब्बे आनेका डर है 
दूसरे खरचा भी ज्यादा लगेगा । 

(२४)कपडे को रंगने के बाद उसको पानी में या साधुन में थोडी 
देर तक उबाल लेना चाहिये ताकि रंग का वह द्विस्सा जो कपडों या 
घागों ने अच्छी तरह नहीं पिया है सब निकल जावे । बहुत से रंग 
मसलन नील आल वगैरह के ऐसे होते हैं कि इन पर सफेद कपड़ा 
गीला करके रगडा जावे तो कपड़े पर ये अपना रंग दे देते हैं । 
इसके रोकने का इलाज यह है कि रंगने के बाद कपडे को जरा से 
गोंद के पानी में डोब दे दिया जाबे । 


कपडा रंगने के बाद की क्रिया 


१. खटाई देना--जब कपडा रंग जावे तो उसे खटाई के 
पानो में निकालने से रंग खिल जाता है और चमक भी आ जाती 
है | नीबू इमली या आम की खटाईं काम में ला सकते दें । कभी 
छाल रंग का तेल भी चमक के लिये इस्तैमाल करते हैं । यद्द क्रिया 
अलहददा भी करते हैं ओर कभी रंग के घोल में ही हइ4 तेल को 
ढाल लेते हैं । 

२. कछफ' देना--आध पाव मैदा लेकर इसमें श्ववासेर के 
करीय पानी डाल कर दानों खूब मिला लिये जाते हैं । फिर धीरे धीरे 
इसे ठबालते दें । जब खूब पक जावे ओर गांठे न रहें उस वक्त उतार 
लेते हैं ओर ठंडा होने तक ढिलाते रहते हैं नहीं तो ऊपर पपडी सी 
आ जातो हैं। फिर उसे कपडे से छान कर और पानो मिला कर रंगोन 
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कपडेको इसभ डोब देते हैं ओर निचोढ कर झुखा देते हैं । इस काम 
के लिये चावर्लों का मांड, भो काम आ सकता है। गोंद के पानी 
से भी कलफ दी जा सकती हैं | कलफ देने से कपडे के अन्दर तनाव 
भौर चमक आ जाते हैं । 

३४. इस्री करना--इसके बाद कपड़े की तह कर के इल्लो 
कर छेते हैं इससे भी चमक आ जाती है। बहुत से लोग कलफ देने 
के बाद कुन्दी करते हैं । यात्री लकडी को मोगरी ले कर कपडे को 
खूब कूटते हैँ इससे मुलायमी आ जाती है । 

अगर इससे भी ज्यादा चमक लानी हो तो घुटाई करते ६ इसके 
लिए एक लकढो का ढाद तख्ता लेइर कपडे के एक २ हिस्से को 
इस पर ढाल कर बोतल से या एक खास तौर से बनाये हुए चिकने 
पत्थर से खूब घुटाई इरते हं कभी कभी २ पत्थर को जरा सा तेल 
भी लगाते जाते हैं । 

इस काम के लिये बडे अदृतियात भौरकारीगरी की जरूरत 
है. अगर बगेर संखे ही घोटना शुरू कर दिया जाबे तो सब कपड़ा 
फट कर खराब हो जावेगा । अबतक भी यह काम कई जगइ 


होता है । 


धूप के बिना रंग. खिलते नहीं इसलिये बर्सात के मौसम में 
रंगने छापने का काम बंद रखा जाता है। खास करके बर्सात में नील, 
भआल व मजीठ का रंग ओर राछे रंग ठीरू नहीं बनते। नमकों से बनने 
बाला खाक़ों भी धूप चाहता है। ओर -तपाई का काम नहीं हो सकने 
से छपाई के रंग भी ज्यादा तर नहीं हो सकते । 





नवां अध्याय 
नुस्खे 
नील 


नील का रंग सबसे पुराना रंग है । नील अब दो तरद्द का 
बाजारों में आता है। एऋ तो कुदरती जो पेढ के पत्तों से निकाला 
जाता है और दसरा नकली जो यूरुप के बिज्ञानिकों ने निकाला है । 
रंगरेज रंगने में दोनों ही इस्तैमाल करते हैं यानी जब जो सस्ता द्वोता 
है। परन्तु अच्छा देशी ही नील होता है । नील पानी में कभी नहीं 
घुलता इसलिये रंगने से पहले इसका खभीर उठाया जाता है। 


नील से रंगने का सिद्धान्तः--नील का यह स्वभाव है कि 
यह ऐसे पदार्थों से जो द्वाइड्रोजन देते हैं सफेद नील ब्रें तब्दील हो 
जाता है । और यह सफेद नील ऐसे घोल में कि जिसमें खार मौजूद 
हो घुल जाता है । जब कपडे को इस सफेद नील के घोल में ढाल 
कर बाहर निकाढा जाता है तो कुछ हरा पीला सा द्वोता है, छेकिन 
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हवा लगते द्वी नींठा हो जाता है । क्योंकि यह हवा से ओक्सीजन 
के कर अपनी पहली हालत अख्तियार कर छेता है । यद्दी वजह है 
कि नील का रंग पक्का होता है। 


रंगने के तरीकेः--नीछ के माट उठाने के दो तरीके हैं:-- 
(१) रसायनिक पदार्थों से, अर (२) खमीर से । 


रसायनिक पदार्थों से माठ उठाना 


१. फसोस से माद उठानाः--कसोंछ से जो माटद उठाया 
जाता है वह सिर्फ सूती चीज रंगने के काम आता है लछेक्रिन आज 
करू इसका रिवाज जरा कम हाता चला जाता है । क्योंझि इसमें गाद 
बहुत बेठती हैं दसरे नील भी बहुत सा खराब चला जाता है । रंग 

ईससे जरा भद्द आते हूं। लेकिन इसका माद जल्दी उठता है। 
इस लिये लोग इसे इस्तैमाल कर ही लेते हैं। माट उठाने के 
लिये मिद्री की एक बडी नांद ४७ ॥०७ फुट ऊंची लेकर इसकों जमीन 
में गाड देते हैं ओर उसे पानी से भर देते हैँ इसके बाद 


(१) नी २ सेर चूना पांच सेर 
कसींस ४ सेर पानी ४०० से ७०० सेर तक 
या (२) नोल २ सेर बिना बुझा चूना ६ सेर 
कसीस ६ सेर पानी ४०० सेर 
या (३) नील १ सेर कसीस २ सेर 
चूना २ सेर पानी २७० सेर 


इन शींजों की भिकदारों को अपने अनुभव के अनुसार कम 
ज्यादा कर सकते हैं क्‍योंकि हर चीज हर जगह एक सी नहीं मिरऊ 


थ / सुख्खे 


सकती । अगर हलझा माट उठाना हो तो पानी की भिकदार ज्यादा 
कर देनी चाहिये । ह 

एक बड़े से बर्तन में नोल ओर पानी ढाल कर द्वाथ से खूब 
षिसते हुए नील को दिलाते हैं ओर थोडो २ देर में उपर २ का पानों 
नितार कर व छान कर माट में डाछते जाते हैं। नील के साथ थोडे छोटे २ 
पत्थर के टुकडे भी डाल दिये जा सकते दे ताकि नील जल्दी घिस जावे । 
फिर माट के नील वाले पानी को हिला कर कसीस का घोल बना कर 
डाल दिया जाता है ओर आखिर में कलई चूना लेकर इस पर गरम 
पानो ढाल कर इसे वुझा छेते हैं ओर इसके पानी को नितार कर इसे 
भी उसी नांद में डाल कर द्विला देते हैं ओर नांद को दर देते हैं । 
9८ घंटे के अन्दर २ माद उठ जाता है। जाडे में ज्यादा वक्त छंगेगा। 


नींठ को जितना हो सके उतना बारीक करना चाहिये। अगर 
इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया तो माट उठेगा द्वी नद्दीं । छानने 
के बाद जं। जरें कपडे पर रद्द जावें उनको दुबारा पींस कर छान 
लेना चाहिये । े 

चूना ओर कसीस डालने के बाद नांद का मुंद्र हमेशा ढांक कर 
रखना चाहिये। सिर्फ हिलाते वक्त मुंह खालना चाहिये। भगर ज्यादा 
देर तक पानीं खुला रखा जायगा तो नील बजाय घुलने के नीचे 
जाकर बैठ जावेगा ओर फिर अव्वल से माट उठाना पड़ेगा । 

कसीस ओर चूना उतना ही ढालना चाहिये जितनी जरूरत हो | 
ज्यादा डालना द्वानि कारक होता दै क्योंकि इससे गाद ज्यादा जमा 
दोती है । 

जब मांट में रंगते २ नींठ कम हो जावे तो इसमें नील कसीस 
ओर चूना तीनों चीजें ओर मिलादेनी चाहिये । 
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नांद को जमीन में इस वास्‍्ते गाढते हैं कि इससे यरमी पहुंचती दे 
अगर ऐसा नहीं करेंगे तो कभी २ आग के द्वारा मामूली सी गरमी- 
जिससे अन्दर का घोल जरा ग्रुन गुना सा दो जावे देनी पड़ेगी। इस 
लिये म्राट को गाढ ही देना चाहिये ॥ 


माट को दिन में तीन चार बार दिला देना चाहिये । 


माट की जांच:--जब अन्दर का घोल साफ ओर पीछा हो 
जावे और हिलाने पर सतह पर नीले झाग ओर नीली सी धारियां 
नजर आने लगें तो समझ लेना चाहिये कि मांट उठकर तैयार 
हो मया। अगर घोल का रंग दरा सा दिश्वाई दे तो यद्द समझना 
चाहिये कि नील का कुछ हिस्सा घुला नहीं हैं। इसके घोलने के लिये. 
-थोढा कसीस का घोल बनाकर नांद में डाल देना चादिये । अगर घोल 
की रंगत घुंधघलो और काली सी नजर आवे तो इसमें जरा सा चूने 
का पानी और ढाल देना चादिये। 


अगर पानी सिर्फ २८-२७ सेर लेकर एक छोटे कूंडे नें पूरी 
भिकदार में नौल उठा लिया दो तो काम जल्दी बन जाता है उसके 
उठ जाने पर बड़े माट के पानी में उसे ढारू लिया जावे । माट में 
ढालने के पहले जरा रे सा चूना व कसीस माट के पानी में ढाऊ 
डेना चाहिये । 


रंगने की विधिः--साफ किये हुए कपडे या सूत को माट में 
ढाल कर डोब देते हैं ओर दबा देते हैं ताकि रंग सब 
जगह चढ जावे । डेवना, दबाना ओर निचोडना बडे अद्दति- 
याद और द्ोशियारी से करना चादिये । रंगते वक्त कपड़े को 
घोल के ऊपर नहीं आने देना चाहिये। अगर ऐसा किया 


७१ जुस्खे 
तो धब्बे आ जावेंगे। कपडे को १ से ५ मिनट तक धोल में दूबा 
रखते हैं। अगर बहुत गहरी रंगत लानी दो तो घोल के बादर निकाल 
करके हवा लगा २ कर कई डोब देना चाहिये । इसके बाद कपड़े को 
बाहर निकाल हवा लगा कर निचोढ लिया जाता है। अगर चमक लानी 
हो तो इस कपडे को गंधक या नमझू के तेजाब के कमजोर घोल में 
से निकालना चाहिये! सौ भाग पानी पीछे आधा से एक भाग तेजाब 
होना चादिये । तेजाब में देने से यद्द मी फायदा होता है कि चूने 
वगैरह का असर कपड़े पर से दुर हो जाता है। अगर तेजाब न 
मिल सके तोयों द्वी पानी में धोकर अच्छी तरद्द खुखा देना चाहिये | 
या कपडे को दस पांच मिनट तक फिटकडी के घोल में उबाल लिया 
जावे ( सो भाग पानी के लिये १ भाग फिटकदी )। इससे एक तो 
बू दर दो जाती है दूसरे रंग भी पुरुता है जाता है। अगर तेजाब 
इस्तेमाल करें तो भी पानी में कपडे को धेना चाहदिये। 


/ 


अगर माट में खार ज्यादा हंगा ते कपडे में धब्बे आने का 
डर रहेगा ओर अगर कभी द्वोगी तो रंग भद्दा आवेगा । 

रंगने से पहले भाठ के ऊपर जो नीले से झाग इहवाते हैं उनका 
अलदददा निकाऊ कर फिर कपडे का रंगना चादिये अगर ऐसा नहाँ 
किया तो धब्बे आ जावेंगे। 

मैछे कपडों को माठ में कभी नदी रंगना चाहिये । कसोस ओर 
खूने का माद एक महीने तक काम दे सकता है । 

रंगते समय कपडे या सूत को गाद से नहीं लगने देना चाह्िगे। 
नील के माठ उठाने में बहुत मुश्किलें पेश आती हैं इस लिये पहले 
सिर्फ ह तोला ही नींल लेकर तजयबा कर लेना चाहिये । कामयाबी 
दोने पर माट उठा लिया जावे। 
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२. जस्ले से माट उठानाः-- 


' (१) नीछ २ सेर चूना ०७५. सेर 
जस्तेका बुरादा २ सेर पानी २७० सेर 
या (२) नींड २ सेर जस्तेका बुरादा १३$ सेर 
' चूना ३-७ सेर पानी २०० सेर 
या (३) नील १ सेर जस्ते का बुरादा २ सेर 
चूना ३ सेर पानी २०७० सेर 


इन चीजों को उसी तरद्द नांद में मिला देना चाहिये जैसा 
कि कसीस के माट के सम्बन्ध में बतलाया गया है। ये माठ भी ४८ 
घंटे के अन्दर तैयार हो जाता है। ओर कसीस वाले माट से अच्छा 
द्वोता द्द्। 

गाद कसोस वाले माट की निस्बत कम द्वोती है। यह 
माट कसीस वाले माट को अपेक्षा बहुत दिनों चलता है। नोडल 
भी कम खराब होता है। 

इसमें खरादी यह होती है कि यह गदला हो जाता है ओर 
झाग बहुत आ जाते हैं। जरासा छोहद्टे का बुरादा डाल कर इसको 
ठीक कर लिया जा सकता है। 

मैट को जांच:--जब माट उठकर तेय्यार द्वो जाता है तो 
घोल की दाकल पीली हो जाती है आंर हिलाने पर नीले झाग आर 
भारियां दिखाई देतो हैं । 

जो द्विदायतें ऊपर कसीस के माट के लिये दो गई हें वद्द सब 
इसके लिये भा जरूरी हैें। अगर उनका ध्यान नहों रक्‍खा गया तो 
कामयाबी न द्ायो । 


७३ डुस्खे 


जब माट में जस्ते के बुरादे की ज्यादती होती है तो माद 
गदला सा हो जाता है ओर झाग भी बहुत देता है। अगर द्विलाने 
से ठीक न हो तो इसमें कुछ और नील डाल देना चाहिये । 

जब मांट में रंगते २ पानो का रंग हरा सा दो जाबे तो इसमें 
कुछ जस्ते का बुरादा और कुछ चूना ओर मिला देना चाहिये। 


खमीर स माट उठाना 


यह सब से पुराना माद उठाने का तरीका है। भारतवर्ष में 
आम तौर पर इसो का प्रयोग किया जाता है। यद्द चलता भी बहुत 
सालों तक है । इस तनीके से उठाये हुए माठ अब तक १०० सार 
से ज्यादा तक के मिलते हैं। खमीर से माट दो तरीके से उठाया 
जाता है (१) खारी माठ (२) मींठा माट । 


१, खारीं माद का उठानाः-- 


नील १ सेर सजी १ सेर 
चूना १ सेर गुड या खजूर या शीरा ह छटांक 
पानी २०० सेर 


ये सब चीजें विधि पूर्वक माट में ढाल देते हैं ओर 
खूब अच्छी तरद हिलाते हैं । जब तक मांट न उठे तब तक दिन 
में चार पांच दका हिलाते रहते हैं । गरमी में दो तन दिन में यह माट 
उठ कर तैयार दो जाता है ओर सर्दी के मोसम में चार गा पांच 
दिन लगते हैं। अगर सरदी ज्यादा द्वो तो माट के भासपास गढ्ढे 
खोद कर उन में आग जला कर माट को गर्मी पहुंचाई जाती है । 
बाज दफा १० या १२ घटे तक आग जलाये रखते हैं । 
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म्रांट को जावः--अगर मांठ के अन्दर हाथ डालने से जलन 
वैदा हो तो उसमें भाप पाव गुढ ओर ढालना चाहिये ओर दिला देना 
चाहिये । 


जब घोल का रंग हलका हरा माउम पड़े या धोर के अन्दर 
हाथ ढालने से हवा लगने पर नीला हो जाय ओर जलन वैदा न हो 
तो समझना चादिये हि माठद उठ कर तैयार हो गया दे । 


अगर माट को दो तीन दिन तक इस्ैमाल न किया जावे तो 
उसमें कुछ ओर चूना व सज्जी डाल देना चाहिये ताकि तेजो बनी 
रहे । नील जब रंगते रंगते खतम्र हो जाय तो या ता इलझ्ी रंगत 
के लिये कमजोर घोल को इसी में रखते हैं या दूसरे माट में ढाल 
कर इससे नया माट तैयार कर लेते हैं। चूना, सजी ओर गुड के 
बार २ डालने से माठट के नीचे कुछ कीचड़ सो वेठ जाती है इसको 
टाछी, कचरा, गाद या खांच के नाम से पुकारते हैं । पं.ले रंगवाली 
गाद अच्छी हंती हैं । इसको मदद से नो का माद बहुत जब्दी 
तैयार द ता हैं । काले ओर घुधले रंगआाली [द कुछ काम की नहीं होती | 
जब गाद ज्यादा दा जाय ता इसे निकाल डालना चाहिये या इसकी मदद 
से नये माद तैयार कर लेना चाहिये। गाद नोल्यरों का दुकान पर से 
( जब वे अपने माट को साफ करते «ंं) यों ढी बिला कीमत 
के मिल सकती है । मांद में कश्चा ओर पक्षा दोनो द्वी प्रकार के 
नील इस्तैमाल द्वो सकते हें परन्यु पक्का ज्यादा ओर तेज रंग देता है । 

खमीर वाले मारों में सबसे पहले पानी में कुछ गादमिला केना 
जरूरी मालूम द्वोता है। 

खारी माट उठाने का दूसरा तरीकाः--नांद में १८-१० मन 
के करोबः पानी भर देते हैं फिर चार सेर सब्बी ओर दो सेर 


५ लुस्‍्खें 


चूना ढाल कर खूब हिंलाते हैं. ओर रात भर तक छोड देते हैं + 
अगले दिन ढाई सेर नील विधि पूर्वक छाल कर एक दो घंटे तक 
खूब दिलाते हैं । सायंकाल के वक्त फिर दिलाते दर भोर ढाई सेर 
नील ढाल देते हैं । तीसरे दिन ३० या ४७ सेर के करीब पुराने 
माट की गाद इसमें डाल कर खूब द्विलाते हैं । अगर पुरानी गाद न 
मिले तो १ सेर चूना ओर १ सेर खजूरों को पांच छेर पानीं में मिला 
कर खूब ओटा लेते हैँ जब तक कि रंग पौला न आ जावे । फिर 
इस गरम घोल को माट में डाल कर खूब हिलाते हैं । चोथे दिन 
मीट का घोल पीछा हो जावेगा और दिलाने पर झाग देगा । (इन 
झागों को इकढ्रा कर के गोली बना फर ख़ुखा लेते ६ ओर जब कभी 
धब्बेदार रंग कपड़े पर आ जाये तो इसे लगा कर धब्बों को दबा 
दिया जाता है ।) 


मांट की जांच--अगर माट के ऊपर के झाग छाल से हों तो 
मांट तेयार है, अगर सफेद हों तो दो ढाई सेर के करीब सोडा 
ओर मिला देना चाहिये । अगर हाथ वगैरह पर जलन पैदा करें या 
चिकना नजर आवे तो दो सेर खजूर ओर डाछ देना चाहिये। पांचवे 
रोज माट तैयार द्वो जाता है । 


२. मीठे माद का उठानाः--नांद में ३०० सेर पानी और 
२ सेर चूना डाल कर खब हिलाते हूँ। दूसरे दिन २ पैर चूना फ़िर 
डाल देते हैँ) दिन में ३ -४ बार दर रोज हिलाते हैं। चार या पांच दिन 
के बाद १७ सेर गाद डाल दो जाती है और माट को हिला दिया जाता 
है । इसके बाद दो सेर चूना ओर आध सेर ग्रुद मिला कर लकड़ी 
के ढन्‍्दे से खब लाते हैं। तब चूने और गाइ को पानी से निकाछ 
डालते हैं ओर २ सेर ताजा चूना ६ छटांक गुड ओर दूसरी १७ सेर गाद 
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ओर ढाल देते हैं ओर चार रोज तक रक्‍खा रहने देते हैं ओर हर रोज 
कई दफा हिलाते हैं इसके बाद चूने ओर गाद को बाहर निकाल कर 
फेंक देते हैं और फिर १७ सेर गाद, २ सेर चुना और ४ छटाक गुढ 
माट में मिलाते हैं और चार रोज तक दिन में २ बार हिलाते हैं 
तब गाद का फिर निकाल कर १०७ सेर गाद, डेढ सेर चूना ओर 
पाव भर गुड मिला कर खब हिला देते ६ । जब पानी की रंगत 
पीली दरीभाइल द्वो जावे ता आध सेर नील को विधि पूर्वक माट 
में डाल देते हैं इसके बाद १ सेर चूना पाव भर गुड डाल कर दिम 
में कई बार द्विलाते हैं ओर ७ रोज तक इसी तरह हिलाते रहते हैं । 
फिर २ सेर नाल, २ सेर चूना ओर पाव भर गुड विधि पूर्वक मिला 
कर ढिला देते हैं ओर पहले को तरह चार रोज तक रोज हिलाते हैं । 


अगर अच्छी ओर ज्यादा मिकदार में गाद मिल जाचे तो पानी 
जरदी तैय्यार होता है और माट जल्दीं उठता है जिस कोठी या द्ोज 
में माट उठाना हो पहले उसे पानी से भरदेते हैं ओर कुछ चूना भीं 
डाउते हूं। एक दो रोज के बाद गाद का नितरा हुआ पानी जितना 
मिल सके डालते है ओर कुछ गुड भी डालते हैं ओर दिन में कम 
से कन् दो बार दिलाते हैं। ऐसा करते २ कुछ ही दिनों में पानी की 
रंगत पीली सो दिखाई देगी । इस समय समझना चा ये कि पानी पकना 
भुरू हुआ है । इसके दा तीन दिन बाद नीचे की गाद सब निकाल 
देरी चादिये और माट में नील, चूना और गुड विधि पूर्वक ढालना 
चाहिये ओर दहिलछाना था ये। चार पांच रोज में माट 35 कर तैयार 
हो जावेगा । शुरू २ में थोडा ही नीऊ ढालना चाहिये । 


जांच:--अगर ऊपर के झाग मोर की गरदन के रंग के से हों 
ओर पानी का रंग पीला हो तो जानना चाहिये कि माट तैयार 


७७ : जुस्खे 
है । अगर झाग उठ कर एकदम चले जायें तो समझना चाहिये 
कि मांठ में तेजी है ओर अभी खमीर नहीं ठठा है। माठ न उठने 
का कारण चुने या गुड को कमी भी दो सझती हैं। छिस बच्त 
चूना और किस वक्त गुढ डालना चाद्दिये यह पानी के घृधने भा 
बख्चने स्रे पता लगता है अगर खट्टी खुशबू आवे तो चूना डालना 
चादिये अगर चूने की जैसी आवबे तो गुड डालना चादिये । 


माट का ताजा करनाः---ंगते रंगते जब नील कम दो जावे 
तो माट में ढाई सेर के करीब नील, दो सेर चूना और पाव 
भर गुर विधि पूर्वक ढाल देना चाहिये ओर जितना पानो कम दो 
गया द्वो उतना पानी ओर ढाल देना चाहिये । 


ऊपर के तरीके से माट उठाने में देर तो जरूर लगती है परन्तु 
एक दफा उठने के बाद फिर बरसों तक चलता है । 


माद उठाने का एक ओर तरीका:ः--बहुत से रंगरेज नीचे 
लिखे तरीके से भो माट उठाते हैं:-- 


नांद में गाद डाल कर पानी से भर देते हैं और सेर- 
भर के करीब चूने का पानी बनाकर इसमें ढाल कर खूब टिलाते 
हैं। एक या दो रोज में जब पानी की रंगत पीछी हो जाती 
है तो आधसेर नील मामूली पीस कर आधसेर चूना भौर पावभर 
सज्जी मिट्टी इन सब को जरूरत के मुताबिक पानी में मिलाकर ७ या 
६ घंटे तक खूब उबालते हैं फिर इनको छान कर मांट में डाल देते 
हैं ओर खूब दिलाते हैं । एक दो रोज के बाद जब रंगत खूब पीली 
दो जावे तो आधसेर गरुढ को पानीं में हल करके गरम करते हू 
ओर माट में मिला देते हैं। दिन में तीन चार बार हिलाते हैं। चार 
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पांच रोज के अन्दर यह माट उठकर तेगार हो जाता है । जब झाग 
आकर ठ5६रने लग जायें ओर रंगत मोरकी गरदन की जैसी द्वो तो 
समझना चाहिये कि माट उठ गया है । जल्‍दी दो उस समय गदह 
तरीका इस्तैमाल कियांजाता है। 


कितनी गोद भाट भें ढालनी चाहिये इसके लिये कोई खास 
नियम नहीं दे जितनी ज्यादा ओर अच्छो ग्राद होगी उतनीं हीं जल्दी 
-माट उठेगा। 

एक छीपीने हमें यह भी बतलाया है कि अगर गाद न भ्रिले तो 
चूने ओर धुढ का एक गाला बनाकर नांद में ढाल देना चाहिये। यह 
गाद का द्वी काम्र देगा | दो मन पानी में १ सेर चूना और १ सेर 
शुड़ का गोला काफो होगा। भ्रोर सध क्रिया उपर के मुताबिक ही है । 


लेकिन नील का सब से उम्रदा, सस्ता, व ज्यादा से ज्यादा 
पक्का रंग बनाने का तरींका तो गाद से मीठा माट उठाना ही है । 
क्योंकि जल्दी उठने वाढे दरएक तरौके में नील ज्यादा खर्च करना पड़ेगा 
या माट जल्दी ख़राब द्वो जाबेगा । 

गहराई के मुताबिक कप्र से नील के रंगों को इस तरह नाम 
दिये जा सकते हैं:-- 

(१) सबसे हल्ही रंगत--हैंजई 

(२) आबी ब फीरोजी 

(३) गाढ़ा आबी 

(9) आसमानी 

(७) नीला 

(६) गइरा नीरा 

(७). घुरमइ 


९ जुस्ले 

नीछ से रंगे हुए कपड़े की पदचानः---नीडे कपडे पर 
सेज क्षोरे के तेजाब की एक बृद डालकर देखना चाहिये। अगर उस 
जगदई पीछा निज्ञान दो जावे तो समझना चाहिये कि कपडा नीलका 
दी रंगा हुआ है। पीछे निश्ञान के आस पास हरा छा स्रा बना 
हुआ दिखाई देता दै। अगर नील किसी दसरे रंग के साथ मिला हुआ 
है तो निशान कत्थई होगा पीला नहीं । 


चन्द जरूरी बातें 


१, माट हमेशां इतना गहरा रखना चाहिये कि जो चीज 
उसमें रंगनी द्वो उसके पेंदे से न छूने पाये । 


(२) माट में डालने से पहले कपडे या सूत को किसी ख़ार 
सोडा या सजह्झी से उबालकर साफ धो डालना चाहिये । 


(३) जब नील के रंग को किसी दूसरे रंग के साथ मिलावें तो 
कपडे को पहले नील के माट में रंगना चाहिये ओर फिर दूसरे रंग के 
साथ । यानो दसरे रंग में रंगे हुए कपडे को माट में नहीं डुबोना चाहिये । 


(४) गदरा नीला रंगने के लिये कई ढोब देने चाहिये बल्कि 
ऋई माट रखना चाहिये। किसी में बहुत हलका रंग किसी में जरा 
ज्यादा गददरा इस तरह । अगर एकद्दी ढोब में ओर तेज माट में कपडे को 
रंग लिया जावेगा तो वह कपड़ा जब दसरे कपडे से मिलेगा तो अपना 
रंग उस पर चढा देगा । 


(७) रंगते समय यह ध्यान रहे कि कपड़ा याद से न छगके 
यावे नहीं तो रंग खराब आवेगा और पब्बे भी पढ जावेंगे, 
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(६) नील के माट से कपडा निकालते ह्वी फोरन नहीं घो छेना 
चाहिये वल्कि कुछ देर तक हवा लगानी चाहिये । जब नोला रंग अच्छी 
तरह आ जाबे उस समय कपडे को धो लेना चाहिये । 


(७) नीछ से रंगे हुए कपडे का रंग जरा बजनी करना हो तो 
कपडे को भाष दे देनी चाहिये । 

(८) नील से रंगे हुए कपड़े को २ फी सदी नीला थोथा और 
२ फी सदी सिरके के तेजाब में १७ मिनट तक गरम करने से 
रंगत में कुछ फर्क जरूर पडता है परन्तु रंग पहले से ओर भी पुछुता 
हो जाता है । 

(९) नील के माट को सख्त सर्दी ओर सरूत गरमी से बचाना 
चाहिये। गरमीं में पानी छिडककर ओर सर्दी भें आग जला कर या 
गरम कपडे से दबा कर । 

(१०) पस्तब से अच्छा माठद बढ़ होता है जिसमें ओसत दर्जे का 
खमीर उठा हो । न कम ओर न ज्यादा। 

(११) जब तक माट उठकर तैयार न द्वो तब तक उसे रोज 
खूब हिलाते रहना चाहिगे । 

(१२) नील को पोसते वक्त अगर उसे चूने का पानी मिलाकर 
पीसा जावे तो और भी अच्छा होगा । 

(१३) माट  रंगने से पहली शाम को अच्छी तरद हिला छेना 
चाहिये ओर रंग चुकने के पीछे भी । बहुत दिन तक न हिलाने 
से माट सडकर खराब हो जावेगा। 

(१४) माट मे जब गाद ज्यादा हो जावे तो लोहे के कबदों से 
इसे बाहर निक्ाउ ढालना चाहिये। 


नर लुस्‍्ले 


(१७) रसायन पदार्थों से जो माठ उठाये जाते हें उनमें अगर 
पानी डालने की नख्रत पडे तो जरा गशुनगुना पानी डालना ठीक 
होगा, ठंडा नहीं । 

(१६) माट अगर बिगड जाय ओर काम न दे तो उसका 
पानी थोडा थोडा करके दूसरे ऊच्छे मरा्ों में डाल देना चाहिये ताकि 
नील खराब न जाय; ओर बिगड़े हुए माट में नये माट की गाद 
डाल कर फिर से तैय्यार कर लेना चाहिये ॥ 


(१७) मांठ हिलाने पर जब झागों की रंगत सफेद दिखाई 
देने छगे तो समझना चाहिये कि अब माट में नींल बहुत कम 
'रह गया है । 

(१८) अगर माद बहुत तेज हो यानी नील ज्यादा हो और 
हलकी रंगतें रंगना मुद्िकिल दाता हो तो थोडा सा पानी माट में से 
बाहर निकाल कर कपडे को रंगना चाहिये , बाकी बचा हुआ पानी 
माठ में ही डा देना चाहिये । अगर नील का पानी बहुत्त देर तक 
बाहर रक्‍्खा रहेगा तो खराब हा जावेगा । 

(१९) सर्दी के दिनो में जब माठ जल्दी नहीं उठता तो बहुत 
से नीलगर पंवाड के बीजों को पानी में उबाल कर उस पानी को 
माट में डालते हं। मदरास में इन बीजों का उपयोग बहुत करते है। 

(२०) माट में अगर ऊन को रंगना है तो इसे पहले खूब 
धोरूर माट में ढबोना चाहिये क्योंकि ऊन के अंदर एक प्रकार का 
तेजाब होता है जिससे माट के बिगह़ जाने का ढर है । 

(२१)० जब बढ़ी बढी नील की कोटियों या होजों से गाद 
बाइर निकालनी हो तो पढलें पानी को दूसरे मार्टों में निकाल छेना 
-चाहिए । फिर ढोल वगैरा से गाद को निकाल छेना चाहिए । 
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(२२) माट में सत को तो एक लकडी में रूच्छियां पहना 
कर लटका देते हैं ओर फिर उलट पुलट कर अच्छी तरह से रंग 
सकते हैं । लेकिन कपडा रंगते समय बहुत दिकत आती है इस लिए 
पहले ढोब में अगर घब्बे आजायें तो कपड़े को पत्थर पर डाल कर 
मुगरी से खूब कूटना चाहिए ओर फिर एक डोब देना चाहिए। इस 
तरह करने से धब्बे दूर हो जायंगे । रंगने से पहले कपडा ओर सूत 
दोनों ही को पानी में एक दो घेटा भिगो कर रखना पढ़ता है। अगर 
बहुत गदरी रंगत रंगनी द्वो तो इतनी तकलोफ नहीं होती । 


(२३) नील का घिसने से पहले इसे रातभर पानी में ढाल कर 
रखना अच्छा होता हैं क्यांकि इस तरह नील की घिसाई टीक होती 
ओर मेहनत भी कम लगती है । 


माट के नुक्स ओर उन का सुधार 


माठ का उठाना कोई आसान काम नहों ६। इसके लिये बड़े 
तजुर्बे ओर एद्रतियात की जरूरत है । जरासी गफलत करन से सब 
का सब माट बिगड़ जाता हैं; ओर फिर ठोक नहीं इोता । चूने की 
क्रमो से भी माट बिगड़ जाता है । खमीर बहुत तेजी से उठने 
छुगता है ओर जल्दी ही संभाल न की जाय तो फिर टीक होना बहुत 
कठिन दो जाता दे । 


माट दविगडने की पदचानः--जवब माट बिग जाता है तो 
उपर जा नीछे झाग होते हैं सब चले जाते हें, चडो खराब बू 
आने लगती है; ओर पानी की रंगत कभी कत्थई ओर कभो बिछकुल 
काला सा हो जाती है 


<डे ' मुस्खे 

इसका इस्छाजः--इसको ठीक करने का इलाज यह है कि माट 
को थोडी गर्मी पहुंचानीं चाहिये । अगर ज्यादा गर्मी से ही खराबी 
पेंदा हुई हो तो माठ के आस पास ठंडा पानी छिडढकना चाहिये । 
कभी कभी चूना भी ढालते हैं; जब इससे मी ठीक नहीं होता तो 
गुड और चूने का एक बडा लड्डू बना कर माट में ढाल देते हैं। कुछ 
नीलगर अनार के छिलके या बह्ेडों का चूर्ण भी माट को सुधारने के 
लिये डालते हैं । कभी कभी गुडके खालो बोरे दी माट में रूटका दिये 
जाते ई । ये सब तरकीबें इस लिये की जाती हैं कि पानी की रंगत 
हरी पीली सी पड जाय । अगर इन सब उपार्यों से भी माद ठीक 
नहीं होता तो समझ्नना चाहिये कि अब इसका सुधार होना बहुत 
मुश्किल है । फिर तो उसका पानी चलते हुए मार्टो में ही काम में 
लेना चाहिये । 

माट में एकदम बहुत ज्यादा कपडे भी नहीं रंगना चाहये। 
इससे भी कुछ खराबी पेदा हो जाती हैं। इसको ठींक करने के लिये 
थोडा सा चूना डाल कर माट को खूब हिलाना चाहिये । 

चूने की ज्यादती भी माट में ख़राबी पैदा करती है और नील को 


नीच बठा देती है। उस वक्त पानी कीं शकल गहरे कत्थई रंग दीं दो 
जाती है; ओर नींले झाग भी नहीं रहते ! 


( नमूना १) 
आसमानी:--( पक्का) 


नील के साधारण माट में एक डोब देने से आसमानी रंगत 
आ जाती है। अगर गददरा करना हो ता एक डोब और दे देना 
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चाहिये । कपडे को ज्यादा देर तक माट में न रखना चाहिये । डुबाया 
कि निकाल लिया । 


बैजई वगेरह के लिये फीके माट होने चाहिये । 


( नमूना २) 

नीछाः--(पकका) 

माट में तीन चार डोब देने से नोला आजाता हैं। पहले इलके 
मारठों में और फिर तेज मा में डोब देकर कपडा र॑गा जावे तो ज्यादा 
भुख्ता रहेगा | 

( नम्मूना ३ ) 

सुरमरः--(पक्रा) 

नीला रंगने के बाद दा तीन डोब ओर देने से सुरमई आ 
जाता: हैं । 

अगर एक ही मीठा माट दो तो भी यह सब रंयते आ जावेगी ॥ 
हल्के तेज कई माट होंगे तो रंगने में आसानी रहेगी । ओर देर भी 
कम लगेगी । अगर जल्दी का काम हो तो एक द्वी तेज माट एक ढोब 
में सरमई रंगत डे सकता है मगर माट में नोल काफी होना चाहिये। 
तोमी चार पांच डोब देकर रंगे हुए कपडे से पुख्तगी में कमो जरूररहेगी | 
माट में रंग कर कपडे को छुखा करके अच्छी तरह धो लेना चाहिये ॥ 
फिटकडी या किसी तेजाब के हलके घोल में घो डालें तो और भी 
अच्छा द्वोगा । रंगते समय पृष्ठ ७० पर जो रंगने की विधि बताई 
गई दू उस पर ध्यान रखना चाहिये । 

हर 

इस पुस्तक में नीले रंगके सब नमूने मोठे माट से तय्यार किये 

गये हैं क्‍योंकि यही माट सब से श्रच्छा काम देता है । 


८५ ठ्स्ख 


( नसूना ४) 
रूछ-आरझ सखे--(पक्ा) 
(१) अरंडी का तेल. ४ छ० संचोरा ४ छ० 
पानी १० सेर 


इन चीजों को लेकर टर्की रेड तेल बना लिया जाता है 
जिसकी क्रिया पृष्ठ ७० पर दी .गई है । जब तेल तैथ्यार द्वो जावे 
तो कपडे को इस में डुबा कर द्वार्थों या पावों से खूब मसलते 
हैं । फिर निचोढ कर धूप में खुखा छेते हैं; ओर उस 
तेल को रख छोडते हैं । इसी तरह कपडे को ६ या ७ बार उसी 
तेल में डोबते हैँ ओर धूप में खूब सुखाते हँ ताकि सब तेल कपड़े 
में आवे । जितनी ज्यादा धूप ओर डोब लगावेंगे उत्तना हो ज्यादा 
रंग अच्छा चढेगा । आखिरी दफा डोब देकर बगेर सुखाये ही कपड़े 
को निचोड कर रख देते हैं । अगले रोज कपडे को बहते हुए पानो 
में मामूली धो लेते हैं। जहां बहते हुए पानी का सुभीता न हो वहां 
साधारण तौर पर धोने से ही काम चल जावेगा। इसके धोने से जो 
सफेद सा पानी निकलता है वह कपडा धोने या नया तेल बनाने के 
काम आ सकता है । अगर संचोरा क्रम तेजी का द्वोगा तो वेछ के 
वराबर या कभी उससे ज्यादा भी लगता डे । डोबते डोबते अगर 
पानी कम रह जाबे तो पानी ओर डाल सकते हैं । 


(२) इर्रा का चूण २ छ० पानी १० सेर 


आधा घंटा बवाल कर घोल बना छेते हैं, ओर तेल लगे हुए 
कपडे को इसमे आध घंटा तक रंग कर निचोड डेते हैं । 


(३) फिटकडी २ छ० पानी १० सैर 
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हर्रा रूगे हुये कपड़े को फिटइंडी के पानी में आध घंटा तक 
रंग कर निचोड लिया जाता है फिर सुखा कर रात भर द्ववा भें पढा 
रहने देते हैं । दसरे दिन साधारण धो छेते हैं। ज्यादा पीटकर धोने 
की जरूरत नहीं है । 


(9) आर पिसीहुईं_१० छ० मजीट.. ४ छ9 
धावढी के फूल ३ छ० सोडा १ तो० 
पानी १७ प्र 


पहले पानी भें थावडी के फूलों को ढाल कर कुछ गरम कर 
लेते हैं । जब पानो की रंगत सफेद नजर आवे उस समय आल, 
मजीठ, ओर सोडा भो ढाल देते है । पहले तो कपडे क्रो डेढ़ घंटा 
अच्छी तरह मामुलो गरम पानो में रंगना चाहिए! फिर आदिस्ता आहिस्ता 
गरमो बढाते हुए दो घेटे उबालने के बाद कपड़े को निचोट कर 
खूब थो डाला जाता है । 


(०) सोड.._ ० तोला गरम पानी १० सेर 


सोडे का घोल बनाकर आलतसपे रंग हुए कपड को आध घंटे 
इस घंल में उवाला जाता है। इससे रंग भी खुल जाता है ओर 
कडापन भी जो रंगते समय कपडे में आ जाता हैं बह द्र ही जाता 
है । अगर चमं& अर भी ज्यादा छानी द्वो तो कपडे को एक बार 
फिर ४ तोला साबुन के पानों में आधा घेटा उबाल लिया जाय । 
अगर छ्यादा गइरी रंगत को जरूरत नर्दी द्वो तो द्वर्रा नहीं लगाना 
चाहिये । 


८७ ड्स्जे 


कई जगह पर फिटकडी छूगाऊर कपडे को रात भर तक नहीं 
खुखाते । पानी में धाबी के फूल डाल कर फिटकडी डाल देते हैं । 
आओर कपड़े को कुछ देर तक इसमें पढा रखते हैं फिर इसी पानी में 
आल डाल कर उपरोक्त रीति से रंग छेते हैँ इससे जो लाल रंगत 
भाती हैं वह खुली हुईं ओर पीलापन लिये हुए द्वोती है। इसमें 
नुक्‍्स यह द्वोता हैं कि जश यह कपडा दुसरे सफेद कपडे से रगड 
खाता है तो अपना रंग उन पर चढा देता है। अगर मजीठ न मिले 
तो उसकी जगह भी आल ली जा सकती है । 

वगैर तेल के भी रंग सकते है लेकिन रंग चमकदार ओर 
पक्का नहीं आवेगा । आल क' रंग बहुत पक्रा द्वोता है । जितना 
ज्यादा इसे धोया जायगा उतना ही यह रंग खुलता जावेगा । ब्लीचिग 
पाउडर में भो बजाप इलका पडने के इसका रंग खूब चमकदार द्वो 
जाता है । मज्नीठ का रंग इतना पक्का नहीं होता; ब्लीचिंग में फीका 
पडता है; लेकिन चमक में आल से बढकर द्वोतों है । आल और 
मजोठ आजकल बहुत घटिया आती हैं इसलिए ज्यादा मिकदार में 
लगती हैं । अगर अच्छी ओर नई मिल सके तो बहुत थोडीं से दी 
काम चल सकता है , आलमें रंगते समय अगर रंगत बहुत देर तक 
पीली सी रहे तो थोडा सा सोडा और ढाल देना चाहिये । 


( नमूना ५ ) 
छाल-मर्जाठ से-६( पक्का ) 
इससे रंगने की क्रिया भी बसी द्वी है जैसी आल से रंगने की 
-मजजीठ सिर्फ सवा सेर ही लेते हं और फिटकडी लगाने के बाद 
कपडे को थोते भी नहीं है । एक दफा जब रंग की सब क्रिया 
खतम द्वो जाय तो कपडे को १० तोला फिटकडी ओर १० पस्लेर 
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वानी में आध घंटा पडा रखने के बाद सुखा देते हैं और फिर बिना 
घोये हीं पाव भर मजीठ लेकर कपड़े को दुबारा इसमें रंग छेते हैं । 
अगर मजीठ ज्यादा रंगवाली और अच्छी हो तो फिर दूसरी दफा 
फिटकडी लगाने ओर मजीठ में रंगने कीं जरूरत नहीं है । 


( नमूना ६) 
छाल-पतेंग--( कच्चा ) 


पहले ३ छटांक दर्रा को १० सेर पानी में आध घंटा उबाल कर 
अक निकाल लेते हैं और कपड़े को इसमें आध घंटे तक॑ रंग कर छुखा 


देते चर 


देते हूं ! 


फिर २ छ० फिटकडी १७ सेर पानो में हल कर के हर्रा लगे 
कपडे को १५ मिनट तक डोब देते हैं फिर निवोड कर सुखा दते 
हैं। अब आध सेर पतंग को बारीक लकडी लेकर इसे १० सेर 
पानी में आध घंटा उबाल कर अक निकालते हूँ । फिर फिटकडी 
लगे हुए कपडे को आध घटे तक इसके अन्दर रंगते ई और धूप में 
जमीन पर सुखा देते हैं । जब एक तरफसे कपढा सूश्ध जाबे तो 
दूसरी तरफ से उलट दिया जाता हैं ताकि थधृूष यकसां लगे ओर 
कम ज्यादा रंग न आये । फिर बाकी लकडी में थोडा पानी मिलाकर 
दोबारा अर्क निकाल लेते हैं ओर उसे पुराने पतंग के घोल में 
डालकर सुखाये हुए कपड़े को एक वार फिर इस पतंग के घोल में 
१५ मिनिट तक रंगते है ओर धूप में सुखा देते हैँ । फिर इस 
कपड़े को पहले वाले फिटकडी के पानी में डोब देते हैं । ओर खुखा 
कर पतंग के घोल में एक बार कपडे को फिर डोब कर धूप में सुखा 
देते हैं + रंग यहरा सुखे आ जाता दे 


<९, : मुख्खें 


अगर पीलापन चाहिए तो हर्रा के उसी अर्क में इस कपडे को 
ओर एक बार डढोब देना चाहिए । 


फाछसई रंगत के लिये पतंग की मिकदार सवापाब कर दीजाती 
है । बाको किया सब ऊपर के अनुसार ही है । फिठकदी के पुराने 
धोल में डोब देने के बाद दुबारा पतंग में रंगने की जरूरत नहीं । 
सुखी दार, स्याही माइल उन्नावी, कासनी, सोसनी, अब्बासी 
ओर बैंगनी रंगतें भी चीजोंकी मिकदार में कम्री वेशी करने और 
थोडा सा सोडा इस्तेमाल करने से आसानी से आ सकती है। 

पतग मे रंगने के बाद कपडे को धोना नहीं चाहिये क्योंकि 
पतंग से जो रंग बनते हैं वे चमकदार तो बहुत होते हैं पर सब 
कच्च द्वोते हूं । 

केसरी रंगतभी दर्रा, पतंग ओर किसीभी खटाई के इस्तैत्ाल 
करने से आ सकती हैं । पतंग के यह सब रंग पगडी, डुपड्टे ओर 
चादरों के काम के लिये बहुत उपयोगो हैं । 

पतंग के अर्क में एक बार कपडा रंगने के बाद जो घोल बचें 
उसे फेंक नहीं देना चादिये। वद्द इलकी रंगतें रंगने के लिये काम आ 
सकता है । 


( नमूना ७ ) 
छाल-कसूम से--( कच्चा ) 
फल ३॥ सेर अमचूर १ सेर 
साडा १२ तोला द्दल्दी ३ तोला 
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फलों में थोढा पानी मिलाकर लक्ढी के एक चोखटे पर जिसे 
घोढी या घेरा कहते हैं छतना बांधकर डाल दिये जाते है । ओर 
घोडी के नोचे एक बर्तन रख देते हैं ताकि पानी उसमें टपरता 
रहे । इसी बरतन में रंगने वाले कपडे को भी डाल देते ह॑ । फिर 
फूलोंपर पानी ढालना शुरू किया जाता है ओर घोरे २ सब पीला 
रंग ठटपकने देते हैँ | जब पीला रंग टपकना बन्द हो जाबे तो एक 
इफा फिर फूलोंको पानी से धो ढालते हैं । ताकि फूछों में पीला रंग 
बिलकुल न रहे । पीला पानों फेंक देते हैं ओर कपडे को निचोढ 
झेते हैं । फिर फूलोंको छनने समेत उठा कर सोडा मिलाकर पैरों से 
खूब सँँदते हें । ताकि सोडा अच्छी तरह मिलजाबे । अब फूलों के 
साथ छनने को फिर उसी घोडी पर बांध देते हैं । ओर फूलों पर 
धीरे धीरे बारीक धार से पानी डालना शुरू करते हैं और सुर रंग 
को नीचे के बरतन में टपकने देते हैं । जब ७ सेर के करीब रंग 
( जेठा ) निकल चुके इध् बरतन को दटा छेते हैं ओर दसरा बरतन 
नीचे रख देते हैं । ओर जेठे रंग में अमचूर का आधा पानी (जो 
१ सेर अमचूर में ३ सेर पानी मिलाकर रातभर भिगाकर बना लिया 
जाता है ) ढालकर अलह्ददा रख देते हैं ओर गाद बैठने को छोड देते 
हैं । दसरे बरतन में जब ७ सेर के करीब रंग ( मझला ) निकल 
आये तब इस बरतन को भी हटा छेते हैं । इसी तरद ७ सेर के 
करीब ओर रंग (पसावा) निकाल छेठते हैं। 


पीछे रंग में रंगे हुए कपडे को फिर सबसे इलके रंग यानो 
पसावा मं खटाई का आध सेर पानी डाल कर २० प्रिनट 
तक रंगते हैं । जब सब रंग कपडे पर आ जाबे तो इस रंग को 
फेंक देते हैं । फिर कपडे को मशझले रंग में पहले की तरह 


१ ... सुस्ले 


खटाई डालकर रंगते हैं जब इसी घोल में ३ तोछा इल्दी भी पत्थर 
पर बारीक पीसकर मिला दी जाती दहै । आध घंटे के बाद इसमें 
से भी कपडा निकाऊू लिया जाता है । तब जेठे रंब के ऊपर जो 
हलऊा सा स्थादह्दी माहल पानी आ जाता है उसमें खटाई डालकर कपडे 
को कुछ देर रंगते ६ । इसके बाद मेदा का करूफ तेयार करके कपड़े 
से छानकर इसे व जेठे रंग की गाद को एक बरतन में डालते हूं 
ओर बाको बचे हुए खटाई के पानी के साथ २० मिनट तक रंगते 
ह ओर फिर निचोड कर खुखा देते हैं । 

रंगते समय कितनी खटाई का पानी डालना चाहिए ईसका 
सब से अच्छा पता रंगत की चमक से लरूंग जाता है । जबतक 
कपड़े में चप्तेक ओर गहरा पन आता रहे उस वक्त तक खटाई का 
पानी डालते जाना चाहिए । इसडा दूसरा तरीका यह भी दे कि 
कपडे पर उंगली से जरा सा खटाई का पानी लगाने से अगर छल्ला 
सा बने तो समझा जाता हैं क्रि अभी खटाई को कमी दे । अगर 
खटाई कमजोर द्वो तो ज्यादा ले लेनी चाद्विए | 


कसूम का सुख रंग बहुत सुन्दर और चमकदार तो होता ुे 
परन्तु साबुन में थोने से निकल जाता हैं । जब कसूम से रंगा हुआ 
कपडा मलछा हो जाबे तो इसे रीठे के पानी में धोकर बाद में नीबू 
के रस के पानी में से निकाल देना चाहिये। मैल सब दूर द्वो जाबेया 
ओर रंगत पढ़ले जैसो ही द्वो जावेगी | अगर रंग बहुत द्वी खराब दो 
गया हो तो कपडे को कुछ देर तक सोडा या सज्जो के पानो में पढा 
रखने से कपडे का सब रंग पानी में आ जाता है इस पानी में खटाईा 
का पानी मिलाकर कपडा फिर रंग सकते हैं । 


बचे हुए हरेझ घोल में दलकी रंगतें रंगी जा सकती हैं । 


केशी रंगाई व छपाई श्ट्रै 


अमचूर की जगह इमली या और कोई खटाई भी काम आ 
सकती है केकिन नीबू मिले तब तो वही इस्तेमाल छरना चाहिये + 
उसकी सी चमक दसरी खटाई नहीं देती ! 


( नम्नना ८) 

चीला£-(कन्चा) 

हल्दी २० तो० गरम पानी १० सेर 

हल्दी को किसी पत्थर के ऊपर थोडा पानी मिलाकर बारीक 
पीस छेते हैँ फिर छान कर कपडे को इसके घोल में आधा घंटा रखे 
हैं और निचोड कर आधा तोला चूने का नितारा डुआ पानी छेकर 
हल्दी से रंगे हुए कपडे को इसमें १० मिनट तक डोबते हैं फिर निचोड 
कर कपडे को खूब थो डालते हैं । चूने के पानी से कपडे का रंगे 
लाल सा दो जाता हे । 

नींद का रस २० तोला पानी १० सेर 

अब धोये हुए कपडे को नीबू के रस में १० मिनट तक डुबोया 
रखते ५ । और समय समय पर उलटते पुलटते रहते हैं । रंग 
चमकदार ओर खूबघुरत पीछा आता है। कपडे को निवोड कर साया 
में सुखाना चाहिये । रंगने के बाद धोने की जरूरत नहीं है। 
यह रंग कच्चा होता है ओर धोने से फीका पडता है । इल्दी से रंगे 
हुए कपडे को ज्यादा ढेर धूप में नहीं पड़े रखना चाहिये । नीबू के 
रस की जगह अमचूर या इमली का पानो भी इस्तैसाल कर सकते हैं + 
सिर्फ चमक ,नें जरा सा फर्क आता है 


३ . जुस्खें 


हल्दी से रंगे हुए कपडे को रंगत अगर पढ्को करबी हो तो 
इसको आध पाव अनार के छिलओं का अके निकारू कर आध घंटा 
लक रंग कर निचोढ लेते हैं । फिर ४ तोला फिटकडी को १० सेर 
पानी में घोर कर कपडे को १७५ मिनिट तक इसमें डोबते हैं फिर नियोड 
कर धो ढालते हैं ॥ रंगत में कुछ थोडा सा फर्क आता है। साबुन में 
डबालने से यह रंग नहीं जाता । सिर्फ हल्दी से रंगे हुए कपड़े को 
सोडा या साबून में नहीं धोना चाहिये । सोडा लगते ही रंग छाल 
डहो जाता है । 


टेसू के फूर्लों से भी पीला रंग सकते हैं । रंगने 
की क्रिया भी वसी ही हैं जैसी हल्दी की । रंग यह भी कच्चा 
होता है । हार सिंगार और तुन के फूल भी यही काम दे सकते हैं 


( नमूना ९ ) 
ारंगी ( पक्का ) 
केसरी के बीज २॥ छ० सोढा 9 तंला 
पानी ह १० सेर 


एक छोटे से बरतन भें बीज ओर सोडा दोनों डालकर थोडा गरम 
पानी मिला करके हाथ से खूब मसलते हैं । थोढी देर में सब रंग पानी 
में आ जाता है ओर बीजों की रंगत कालो पड जाती है । तब रंग 
को छान लछेदे हैं ओर बीजों को फेंक देते हैं। और सब पानी 
प्रमेछाकर कपड़े को ९ घंटा तक रंगते हैँ । इसके लिये पानो को 
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उबालने क्री अल्रत नहीं; थोडे गरम पानी ही से काम चल जायगा। 
उबालने से रंगत फीछी आवेगी । रंगने के बाद निचोड कर... 
फिटकडी ३ तोला पानी १० सेर 
कपडे को १७ मिनिट तक फ़िटकडी के पानी में डोबते हैं 
फिर धोकर सुखा देते हैं । साथुन में उब्ालने से यद्द रंग नहों जाता 
छेकिन फोका पढ़ जाता है । ब्लीचिंग पाऊढर में अगर बहुत देर तक 
रक्‍्खा जावे तो रंग जरा ज्यादा फोका दो नात। है । ज्यादा देर धृप 
में पढा रहने से भी रंग इलका हो जाता हैं। अगर रगत सुर्खी 
माइल करनी द्वो तो फिटकडी को जगह नींबू का रस या २ तोला 
गंधक का तेजाब इस्तेमाल करना चाहिये । अगर रंगत गहरी करनी 
हो तो सुखा सुखा कर रंग के घोल में दो तीन बार डोब देना चाहिये ! 
फिर खटाड, तेजाब या फिटकडी में से निकाल कर कपडे को धोकर 
सुखा देना चाहिये । | 
टेसू के फूलों ओर चूने के पानी से भी नारंगी रंग आता है। 
मगर कथा होता है । 


( नमूना १० ) 
जोगिया--( पक्का ) 
केसरी के बीज ३ तो० सोदा ९ माशा 
पानी १० सेर 


ऊपर. बताई हुई किया के मुताबिक रंग निकालकर कपडे को रंग 
छेते ह । 
फिर फिटकडी 9 तोडा पानी १० सेर 


दर ; नुस्णे 
केसरी में रंगे हुए कपडे को १७ मिनट तक फिटकडो के पानों 
में डोबते हैं फिर धोकर सुखा देते हैं । रंग जोगिया आ जाता हैं ६ 


( नस्ूना ११ ) 
वादामी--( पक्का ) 
केसरी के बीज १५ तो० सोडा ४ माशा 
पानी १० सेर 


रंग निकाल कर कपडे को आध घंटा तक रंग कर निचोड छेते 
हैं । फिर २ तो० फिटकडीका घोल बनाकर कपड़े को १७ मिनट 
इसमें डोबते हैं फिर धोकर सुखा देते हैं । रंग बहुत खुशनुमा बादामी 
आ जाता है । 


केसरी के बीजों से जो रंगतें आती हैं वे बहुत चमकदार द्वोतीं 
हैं ओर रंगना भीं बहुत आसान है । केसरी के बीजों से जो रंगतें 
आती हैं बे अभ्रेजी ढाइरेक रंगोका भच्छी तरह दरेक बात में मुकाबिला 
कर सकती हं । छपी हुई खादी पर रंग चढाने के छिये ये रंग बहुत 
उपयोगी हैं । 

उपर दी हुई तौन रंगतों के अलावा नारैगी, महदिया, नाखूनी 
ओर कई प्रकार की रंगतें केसरी के बीजों से आ सकती है । केसरी 
से गहरे रंगे हुए कपडों को अपर १ तो० नोलाथोथा के गरम धोूू 
में १७ मिनट तक रंगा जावे तो रंगत पहले से ज्यादा पुरझुता हो जाती 
है और धूप में भी कम उडती है यश्यपि रेंगत में थोडा फर्क जरूर 
था जाता है । 
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ह ( नमूना १२) 
“फूल मुलाबी--(पढका) 
अरंडी का तेल ८ तो संचोरा < तो० 
पानी १० सेर 


लाल रंग का तेल बना कर कपडे को इसश्तमें डोब देकर सुखाते 
हैं । तीन चार बार ऐसा करने से सब तेल कपडे के अन्दर आ 
“जावेगा फिर सुखाकर साधारण तोर पर कपड़े को धो डाला जाता है । 


भाल २० तो० घावडी के फूल ४ तो० 
फिटकडी ४ तो० सोडा ०॥ तो० 
'पानीं १७ सेर 


पानी को थोडा गरम करके धाबडी के फूल उसमें डाछते हैं । 
जब पानी का रंग सफेद सा हो जावे तो फिटकडी ओर सोडा भी डाल 
देते हैं । फिर तेल छगे हुए कपडे को इसमें कुछ देर ड बते हैं ताकि 
फिटकडी सब जगद् यकसां रूम जाबे । तब आह भी डाछ दी जाती 
है ओर कपडे को अच्छी तरह चलाते रहते हैं । एक घटा तक तो 
-सामूली गरम पानी ही में रंगते हैं फिर धीरे घीरे गरमी बढाते हैं 
और १॥ घंटे तक कपडे को और रंगते हैं । फिर निचोड कर ७, तो० 
“सोडा को १० सेर गरम पानी में घोल कर कपडे को आधघ घंटा 
इसमें उबाल करके धो डालते हूंँ। अगर ओर भी ज्यादा चमक लानी 
हो तो ४ तो० साबुन के पानी में कपडे को ०॥ घंटा उबाल देते हैं । 
रंग बहुत पक्का दोता है. जितना ज्यादा धोया जाय उतना हो रंग 
अच्छा निकलेगा + ब्लीनिंग पाउडर में अगर इसे रक्खा जाय तो रंग 
-कराव नहीं होता बल्कि ओर भी अच्छा खुल जाता है । 


श्छ शुस्ख्े 


मर्जीठ से शुराबी--आल के फूल-गुलाबी की तरह ही रंगा 
जाता हैं । बजाय आरू के मजीठ उपयोग में छाई जाती है । सोडा 
डालने की भो जरूरत नहीं । रंग इतना पक्का नहीं होता जितना आल- 
का । ब्लोचिंग में फोका पड जाता हैं । 


( नमूना १३ ) 
फूल- गुलाबी--कसूम से---(कच्चा) 
कसूम १७ छ० अमचूर ३ छ० 
सोडा २ तो० 


पहले फूर्लों का पीला रंग निकाल कर फिर जेठा, मझला ओर 
ओर पसावा रंग जिनके निकालने की विधि कसम के छाल रंग में 
बता दी गई हैं निकालते है। पीछे रंग में पड़े हुए कपड़े छो निचोढ 
कर सब से दलके लाल रंग में अमचूर का पारों डाठ कर १७ मिनट 
तक रंगते हे । फिर मझले रंग में अमचूर के पानी के साथ 
रंग कर फिर सब से पोछे जेठे रंग में खटाई का पानी डाल कर 
रंग छिद्रा जाता हैं । अमचूर क' पानी बनाना और सब पूर्ण विधि 
कश्म के छाल रंग में बता दी गई है । 

अगर गुलाबी रंगना दो तो ७ छ० फूल हीं काफी द्वोंगे। अमचूर 
ओर सोडा की मिकदार भी आधी कर देनी चाहिये | कमम के फर्लों 
से प्याजी, शफ्ताल्ू , किमेंजी, नारंजी, नारंगी, ओर और भी कई 
प्रकार की उम्दा रंगते रंगी जा सकती ६ । क्रम के फलों की मिकदार 
फूलों के बढिया घटिया होने के मुताबिक कम्र ज्यादा कर छेनी: 
चाहिये । 
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( नमूना १४ ) 
कत्थई--(पक्का) 
बयूल की छाल १ सेर पानी १० सेर 
आध घंटा उबाल कर अर्क निदालते हैं । कपडे को १ घंटा 
इसके अन्दर अच्छी तरद्द रंग कर सुखा देते हैं । 
चना ७. तो० पानी १० सेर 


चूने को बुझा कर नितरे हुए पानी को ही काम में लाते हैं । 
नीचे जो गांद बढ जातो द्वें उसके इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं । 
इससे एक तो द्वाथ फटने का दूसरे रंग के भह्दा आने का डर 
है । बबूल में रंगे हुए कपडे को इस चूने के पानी में उछ्ठ पलट 
करते हुए आध घंटे त्क रखते दूं । जब रंय अच्छी तरह खुल जाय 
तो निचंड कर कपड़े को सूखने के लिये रख देते द्व॑ । 

नीला थोथा 9 तो० गरम पानी १० सेर 

आध घंटे तक इसके घंल में रंगने के बाद अच्छी तरह धोकर 
सुद्धा देते हैं। 

ताजा ओर साया में सुखाई हुई दोनों प्रकार को बबूल को छा 
काम में आती हैं । 


अगर जर्दी माइल इत्थई लाना हो तो बजाय नीछा थोथा के 
फिटऋडी को काम में लाते हैँ । चूने क॑ मिकदार मितनी ज्यादा 
करेंगे, रंगत कुछ पीछापन पकढती जावेगो । अपनी इच्छा के अनुसार 
इसमें कमी ज्यादती की जा सकतो है। अगर नीछेथोये के साथ २ 
त्तो० नौसादर ओर मिला दें तो रंगत में ओर भी पुरुतगी आ जाब्रेगी। 
या नीछा थोश्वा लगाने के पीछे कपडे को २ तो० बाइक़मेट ओर 
३० रेर पानी में १७ मिनट त्क उतारना चाहिये । 


श्र, नुस्खे 

अगर ज्यादा छक्नां जोर चमक कों जरूरत हो तो चूना लगाने 
के बाद 9 तो०' कत्थे के क्राथ में कपडे को रंग कर तब नीछा थोथा 
लगाना चाहिये 

१२ तोलछा कत्था ओर 9 तो० नीला थोथा से भी हलका कत्थई 
रंग आता है | कपडे को कत्था ओर नीला थोथा के घोल में साथ 
साथ भी उबाला जा सकता दै। लेकिन ऐसा करने से ए॥ दफा काम 
में लाया हुआ क्राथ दूसरी दफा काम नहीं देता । इस लिये अछय 
अलग क्ाथ बनाकर रखना ही दींक दे 


( नमूना १५) 
गहरा कत्थई--( पक्का ) 
बबूल की छाल १॥ सेर चूना ६ तो० 
नीला थोथा ७ तो० 


रंगने की क्रिया ठीक दलके कत्थई की तरह दी है | अगर कुछ 
कालापन छाना द्वो तो १ भाशे के करीब कसीस इस्तेमाल करना 
चाहिये । 

( नमूना १६ ) 

नसवारी--( पक्ष ) 

पहले बवूल को छाल दाछे गदरे कत्थई की तरह रग छेठे हैं 
फिर अच्छो तरह धोकर बयूल को छाल के बचे हुए वानी को गरम 
करके कपडे को आध घंटा इसमें रंगठे हैं । फिर ४ त्ो० नये चूने 
के पानीमें रंग को खोलते हैं । फिर ३ तो० नया नींठा थोथा और 
३१० सेर पानी लेकर रंग छेते हैं फिर घोकर सुखा देते हैं । 
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( नमूना १७) 
कत्थई--ऊत्थे से-(पका) 
क्त्था २७ तोला पानो १० सेर 
उबाल कर ओर छानकर आध घंटा तक कपडे को इसमें रंगते 
हैं ओर निचोढ कर सुखा देते हैं । सुखाने में बहुत एद्बतियात की 
जरूरत इं । जब एक तरफ से कपडा घूख जावे तो दूसरी तरफ से 
उलट देना चाहिये । फिर 
नीला थोथा. ७ तो० पानी १० पैर 
कत्थे से रंगे हुए कपड़े को १७ मिनट तक नीला थोथा के पानी 
में उबालते हें | अगर धब्बे आने का अन्देशा हो तो पहले पानी को 
उबाल कर फिर नोला थोथा उसके अन्दर इल करके कपड़े को आधघ 
घंटा तक रंग लिया जाता दै । फिर घोकर सुखा देते हैं । 
अगर दो तोला बाइक्रोमेट ओर १० सेर पानी में १७ मिजट 
तक कपड़े को ओर उबालें तो रंग जरा अच्छा जमेगा | अगर सूखी 
ज्याद। छानी हो तो कत्ये को उबालते समय इसमें थोडा सा सोढा 
डाल दिया जाता है । 


( नमूना १८ ) 
कत्थाई--( पका ) 
हर्राका चूर्ण ३ तो० पानी १० सेर 
उबारू कर अक निकाला जाता हैं | फिर कपडे को आधघ घंटे 
तह रंग कर, निचोडते हैं । 
लोहे का पानों २० तो० पानी १० सेर 


जम 


१०१ सुस्खे 
हर्रा छगे हुए कपडे को आध घंटा तर लोहे के पानी (छट्दार 
की स्थादी ) में अच्छो तरइ रंग कर सुखा देते हैं ओर कुछ देर हवा 
रूगाकर धो डालते हैं। 
कत्था ६ तो० पानी १० सेर 


उबाल कर क्वाथ बना छेते हैं ओर लोहे के पानी से रंगे हुए 
कपडे को आध घंटा तक इसमें रंगा जाता हैं । क्ाथ को रख 
छोडते हैं । फिर ३ तोला नोला थोथा ओर १० सेर गरम पानी में 
रंग कर धोकर सुखा देते हैँ । अब एक बार फिर पुराने द्वी कत्थे के 
पानी में इस कपडे को १५ मिनट तक रंगते हैं। फिर ३ तो० नीला 
थोथा ओर १० सेर पानी लेकर कपडे को इसमें रंग लेते हैँ । ओर 
फिर धो डालते हैं । रंग पक्का होता है । #त्थे की मिकदार बढाकर 
१ दफा में द्वी कपड़े को कत्थई बना सकते हैं । 


लोहे के पानी की जगह अगर आधा तोला कसीस इस्तेमाल 
करें तो रंग बादामी या शुतरी आवेगा। एक हो दफा रंगना काफी है 
नसवारी, कार नखवारी व किशमिशझी भी उपरोक्त नुस्खे के 
आधार पर चीर्जों में कमोवेशी करके बना सकते हैं । दर्रा की जगह 
अनारका छिलका भी काम आ सकता है । 


( नम्ुना १० ) 
सनन्‍्दछी--( पक्का ) 
बालछट, नागरमोथा, पानढी, चन्दन का वुरादा, छुगंधवाला, 
छर्गंध मतरों, कसूम, कपूर कचरी अह्मी इन सबको पांच पांच तो 
झेकर ओर कूटकर ७ सेर पानी लेकर एक हांढी में रखते हैं । ओर 
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७ तो० महृदी के ताजा पत्ते भी ढाल देते हैं फिर ह्वांढी का मुर्ई 
एक ढक़ने से बंद करके इसके चारों तरफ ग॑ रा भ्राठा लगा देते है 
भोर ऊपर से एक कपड़े से ढांक देते हैं ताकि हवा जन्दर न जा 
सके | तब आहिस्ता आहिस्ता गर्मी' पहुंचाते हैं। आग कभी तेज 
नहीं करनी चाद्यि नहीं तो भाप की तेजी इतनी दो जावेगी कि ऊपर 
का ढकना एकदम फटकर दूर गिरेगा ओर बहुत नुकसान करेगा । 
एऋ रात में अगर अर्क़ निकाछा जाबे तो बहुत द्वी अच्छा है नहीं तो 
छम से कम ५-६ घंटे तो जरूर ही छगाने चाहिये । जब संत निकल 
भाता हे तो इसे छानकर एक बर्तन में रख छेते हैं। फिर आध पाव 
झत्येका क्राथ बनाकर वह भी इसमें डालते हैं ओर फिर १ छ० चूने को 
बुझाकर उसके ऊपर का नितरा हुआ पानी भी इस घोर में डालकर 
देर खब फेंटते हैं । जब झाग खब उठने लगें उसत्रक्त कपडे को 
इसमें ढोबते हें ओर रुखाते दें । दो तीन बार सखखा सखाकर रंगने 
से रंग भी खब चढजाता हे आर खुशव भी कपडे में खब हो जाती है। 
फिर कपड़े को दसरे कपड़ों में दबा कर रखते हैं ताकि झुझब ओर 
भी झुछर जावे | 


छुशबू की चीजें अगर पुरानी ओर खराव होंगी तो खुशबू कपडे 
में भी कम आवेगी । अगर कपड़े में बिह्ियां ढालनी हों तो आधे 
निचोडे हुए कपडे को खूब फटकार लगाते हैं । पगढी ओर साफे में 
यह बिढ़ियां बहुत खूबसूरत ऊगती हें । रंगे हुए कपडे को अगर १ 
तोछा नीला थ्रोया के गरम पानी में १७ मिनट रंगलें तो रंगत ज्यादा 
पक्ती हो जाती है । 

भ्रयर# मछागीरी रंग करना हो तो पहके कपड़े पर ३ तो० 
इर्रा विधि पूर्वक ऊगाते हैं फिर आधा तोला कसीस के पानी मे रंग कर 


चर 


१०३ रुस्खें 


सन्दलो को तरह ही रंग छेते हैं। यह रंग जरा गदइरा ओर स्थाहो 
माइल द्वोता है ' 


( नमूना २० ) 
किशमिर्र/-( पक्क ) 
दर्राका चूर्ण १५ तो० पानी १० सेर 
उबाल कर अरे निकालते ६ और कपड़े को आध पंदा इसमें 
रंग कर सुखा देते हू । 
फिटकडी १० तो० पानी १० सेर 
हरा लगे हुए कपड़े को इसमें आध घंटे तक अच्छी तरह रंगते 
हैं फिर खुखा कर रात भर पडा रथने देते हैं। फिर बहते हुए 
पानी में या साथारण तौर पर कपड़े को थो डालते हैं । पीट 
पीट कर घोने छी जरूरत नहीं हैं । 
आल ८ छ० घाबडी के फूल २ छ० 
सोडा. है तो० 
अब्बल घावडी के फूल ओर पानी को जरा गरम कर डछेते ई 
फिर आल ओर सोडा ढाल कर १ घंटा तक तो टंढें ही घोल में कपड़े 
को रंगते द॑ फिर घीरेर गरमी बढाकर २ घंटे कपडे को रंग में 
उबालते हैं । ठंडा होने पर निचोड छेते हैं । 
सोडा. ३ तो० पानी १० सेर 
कपडे को आध घंटा इसमें उबाल कर खूब धो ढालते हैं अगर 
चमक ओर भो ज्यादा करनी द्वो तो ३ तोला खाबुन में आध घंटा 
तक ओर उबाल लिया जाता है । आल से रंगने में कपडे में कढा- 
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पन बहुत आ जाता है । बहुत कुछ तो सोढा ओर साबुन में 
उबालने से दूर हो जाता है । अगर कुन्दी कर दी जाय त! फिर 
चमक भी आ जाती है कोर कडापन भी दर हो जाता है । साबुन 
में धोने व उबालने में तो यह रंग बहुत पक्का होता है। लेकिन 
ब्लीचिंग पाउडर में अगर बहुत देर तर पढा रहे तो रंगत गुलाबी 
नुमा दो जाती है अगर इर्रा लगाने से पदले ७ तौला अरढीं के 
सेल से लाल रंग का तेल बना कर कपडे में पिछा दिया जाय तो 
फिर यह नुक्स भी नहीं रहता । 

आल की मिकदार अगर १४७ छ० कर दो जावे तो रंग भट्टा 
सुख आ जावेगा पर यह चमक और पक्केपन में तेल से रंगे हुए 
कपडे का मुकाबला नहीं कर सकृता । आल की मिकदार आध सेर से 
कम कर दी जाये तो रंग कत्थई आ जावेगा । 

( नमूना २१ ) 
काछा-( पक्का ) 

पहले कपडे को माट में नीला रब कर खूब थो डालते हैं । 

र्रा का चूरण.._ १७ तौ० अनार के छिलके का चूरण ६० दो० 
पानी १० सेर 

धर्र ओर अनार के छिलकों को आधघ घंटा साथ २ उबाल कर 
अर्के निकालते हूँ ओर एक बरतन में रख देते हैं । छानने के 
भाद जो इर्रा ओर अनार का छिलका बचा है उसे भी थोडा पानी 
भोर डाल कर उबडने के लिये रख देते हे । तब नील में रंगे हुए 
कपडे को *हर्रा भोर अनार के पहले निकले हुए अर में आधा घंटा 
रंग कर धूप में सुखाते हैँ फिर । 
कब्चमीस - १० तो० गरम पानों १० सेर 


२०५ ज्स्खे 


लेकर कपडे के अंध घंटा इसमें रंग फर इबा में दो तीन 
घंटा सुखा देते हैं । इस्ती तरह इन दोनों क्रियाओं को तींन बार 
करने से रंग पक्का काछा आ जाता हैं तीनों वक्त पुराने घोल ही 
काम में आ सकते हैं ” जब दसरी दफा कपडे को हर्रा व अनार 
के पानो में रंगें तो इन से दुबारा निकाला हुआ अं भी इसी पानी 
में मिला लेना चाद्यि । इसी तरह कम्तीस के पानी में भी ७तो० 
कसीस दूसरी बार ओर मिला देनी चाहिये । इसी त्तरह् तीसरे डोब 
में भी थांडा दर्रा और कसीस का पानी इनके पुराने घोलों म॑ मिला 
दिया जाय तो रंग जरा जल्दी ओर गहरा आ जावेगा । रंगने के 
बार जब कपडा खब सुख जावे तो उसे २ तोला साबुन के पानी 
में १० मिनट तक उबाल लेते ६ फिर खब धोकर सुखाते हैं । 
साबुन भें उबालने से कर्सीस की बदबू मर जाती है ओर चमक भी 

छी आती है । 

ब्लोचिय पा8डर में भी इसका रंग फीका नहीं पड़ता | कसीस की 
जगह डोहे का पानी भी काम आता हैं । काछा रंगने के लिये तीन 
छठांक की बजाय भआध पाव दर्रा का चूर्ण द्वी काफी द्वोगा । 

घोते ममय पानी में बहुत थोडा सोडा डारू लिया जाबे तो 
कसीस की बदबू और भूरापन भी दर द्वो जाते हैं। और स्याही भो 
पहले कीं निस्बत ज्यादा आ जातो है । 


( नमूना २२ ) 
काला--+ पक्का ) 


बबूछ को छाल १२ छ० ब० की फछी १२ छ० 
पानो १० सेर 


'देझ्ली रंगाई व छपाई १०६ 


आघा घंटा खूब उबाल कर अर्क निकालते हैं। ओर छानइर 
कपडे को आधा घंटा तक इसमें रंग करके सुखा देते हैं । छाल 
ओर फलियों को फिर थोडा पानी ढालकर उबालते हैं. ओर इसे दूसरे. 
दोबमें काममें छाते हैं फिर 

लोहे का पानी २॥ सेर पानी ८ सेर 

लेकर कपडे को इसमें आध घंठा तम्न रंगते हैं ओर हवामें खूब 
पांच छे घंटे तक पडा रहने देते हैं । अगर रात भर पडा रहे तो 
बहुत ही अच्छा है । तोन बार इन दर्नों क्रियाओं को करने से रंग 
पक्का काठा आ जाता है; दूसरी दफा रंगते समय बबूछ ओर 
फलियों का दुबारा निकछा हुआ अ् भी पुराने अर्कमें मिछा लेना 
चाहिए ओर छाहे का पानी तो हर समय नया द्वी छेना चाहिए । 
अगर छाहे का पानो बिलकुल ठीक है ओर कच्चा नहीं है तो बार २ 
इसका नया पानी खच करने को जरूरत नहीं है सि् दूसरे ओर तीसरे 
डोब के लिये सवा सेर लांहे का पानी पुराने घोर में डालकर रंगना 
चाहिए । रंगने के बाद जब कपड़ा अच्छो तरइ सूख जावे तो इसे 
२-३ तोला साबुन के पानी में १७ मिनट तक उबाल कर फिर खूब 
धो ढालते हैं । ऐसा करने से लोहेके पादी की बदबू जरा भी 
नहीं रहती । अकेली बबूल की फलियां भी काम दे सकती हें । जद्दां 
दोनों में से एक भी न मिल सके वहां २७ तो० हर्रा इनकी जगह 
इस्तेमाल करना चाहिए । अकेली बबूल की छाल से जो काला रंग 
जाता दे बद कुछ सुर्खी माइल होता है । 

( नमूना २३ ) 
कालछा--( पका ) 
बबूल को छाल १॥ सेर कसीस २० तोला 
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बगर नोल में डबोए नम्बर २१ काले को तरह इसको भी रंग 
लेते है। एक दफा में हीं सारे कसीस का घोल नहीं बना लेना चाहिये। 
पहले १० तो० छेते हैं. फिर ७ तो» ढुसरी दफा ओर बाकी का 
तीसरी बार लेते हैं । ऐसा करने से रंग अच्छा आवेगा । इसी तरह 
बबूल की छाल को भी तीन बार उबाल कर सब रंग निकाल केते हैं । 
दूसरी और तीसरी बार जो निकलता दै बह दसरे ओर तीसरे डोब 
के लिये पुराने ही अर्क में डालकर काम में छाया जाता है क्योंकि 
एक ही बार उबालने से सब रंग नहीं निकलता । सुर्खी रखनी दो 
तो १५ मिनिट कसीस ही काफी द्वोता है। रंग पका आ जाता है। 
ब्लोचिंग में अगर कई घंटे पडा रहे तो कुछ फीका पढता हैं । 

( नम्तनना २४ ) 

सर्सीदार काला--(पक्का) 

हर्रा का चूरण ७ छ० पानी १० सेर 

आधा घटा उबालकर अर्क निकालते हैं और आध घंटे तक 
कपडे को इसमें रंग कर निचोड छेते हैं । फिर 

लोहे का पानीं ३ सेर पानी ७ सेर 

इसमें कपडे को आधा घंटा तक रंग कर इवामें सुखा देते देँ। 
जब कपडा खूब सूख जावे ओर हवा काफी लग जाबे तो अच्छी 
तरद धो डालते हैं । फिर 

पतंग की लकी १० छ० पानी १० सेर 

निचोडे हुए कपडे को पतंग को लकड़ी में एक घंटा तक 
उबालने से सुर्खीदार काला रंग आ जाता है । कपड़ा ओर छकडी 
को साथ साथ उब्रालने पर अगर धब्बे आने का डर रहे तो लकड़ी 
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को अलहदा उबारू कर रंगको छात्र कर कपडा रंगते हैं फिर धो कर 
छुखा देदे हैं । लोहे के पानी को जगह १७ तो० कसीस से भी 
'काम ले सकते हैं । सुर्खी ज्यादा छाने की इच्छा हो तो पतंग की 
मिकदार ज्यादा कर दीं जातीं है । ओर अगर काछापन बछ्यादा करना 
हो तो लोहे का पानी बढा दिया जाता है। रंग पक्का होता है । 

इसी नुस्खे में कमी वेशी करके ऊंदा, जामनी, कासनी, 
इत्यादि रंगतें रंग सकते हें। 

जह्टां पर्तम की लकडी न मिले वहां आल या मजोठ काममें 
ला सकते हूं | मगर इहर्रा लगाने से पहले थोडा छा रंग का तेल 
कपडे को जरूर पिलाना पडता दे । इसके बिना भी काम तो चल 
जाता है मगर चमक ओर पक्कापन कम रहते हैं । 

बहुत द्वी सस्ता काला रंगने के लिये कपडे को इर्रा के अर्क में 
रंगकर काली मिट्टी के अन्द ३-४ घंटे या रात भर दबा रखते हैं । 
फिर धोकर सुखा देते ई । 

( नमूना २५ ) 

खाकी--( पक्का ) 
इर्रा का चूरण २७ तो० पानी १० सेर 

आधा घंटा उबाल कर अर निकाल कर कपडे को आथा घंटा 
इसमें रंग लेते हैं । फिर 

नींलायोथा ७ तो० गरम पानी १० सेर 
“ आधे सुखाये हुए कपडे को नीलाथोथा के धोर में 


आधा घंटा रंग कर धोकर छुखा देते हैं । हरा की जग 
अगर अनार के. छिलके का इस्तेमाल शिया गया तो रंग ब्यादा 


१०९ जुस्ले 


पीलापन लिये हुए होगा । अगर हर्रा, बहेडा। ओर आँवला तीनों 
यकसां मिकदार में लेकर खाकी रंगा जावे तो ओर भी अच्छा 
द्वोगा । 

( नमूना २६ ) 
खाकी-( पक्का ) 


नीला थोधा. १० तो० कसीस. ७ तो० 
पानी १० सेर 


पानी को उबाल कर नोला थोथा ओर कसींस को हल करते 
हूं । फिर कपडे को इसमें आध घंटा तक बढी एहततीयात से रंग 
लेते हैँ । अगर कपडे को थोडी देर भी बिना हिलाये छोड दिया 
जाय तो धब्बे बहुत आ जावेंगे । निचोड कर धृप में खुखाते हैं । 
एक तरफ सूख जाने पर दूसरी तरफ उल्टा देते हैं । फिर 


सोडा ७ तो० गरम पानी १० सेर 


सूखे हुए कपडे को साडा में १५७ मिनिट तक उबाल कर धूप 

में मुखा देते हैं । सारी क्रिया को दो बार करने से गहरा खाकी 
आता है ) सोडे का पानी दूसरी दफा में नया बनाना 
चाहिये । नीला थोथा ओर कसीस का पुराना पानी ही काम में 
लाया झा सकता है। अगर इसका भी नया हीं नया घोल तैयार किया 
जाय तो रंग भौर भी गहरा आवेगा । सुखने पर धो डाला जाता 

हैं । अगर रंगे हुए कपडे को आधा घंटा भाप दे दी जावे तो रंस 
बहुत बढ़िया हो जाता है | भाष देने का तरीका पाई के प्रकरण में 
दिया गया है । अगर कसीस की जगह ३० तो० छोहे का पानी 
इस्तेमाल करें तो रंग. हरापन लिये हुए आवेगा। ओर अगर सोड़े की 
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जगह संत्यी ओर चुने का नितरा हुआ पानी लें तो रंग और भी 
अच्छा आवेगा । 
( नसूना २७ ) 
' हछका खाकी ( पका ) 
बबूल की छाल २७, तो”. अनार के छिलके का चूणे ७ तो० 
पानी १० सेर 
आधा घंटा उबाल कर अर्क निकालते हैं। ओर छान कर 
कपडे को आधा धंटा इसके अन्दर रंग कर सुखा लेते हैँ । फिर 
चूना ७, तो० पानी १० 
चूना बुझा कर इसका नितरा हुआ पानी लेकर कपड़े को आब 
घंटा तक इस पानी में खूब उलट पलट करके रंगते हैं । 
नीला थोधा. ४ तो० गरम पानी. १० सेर 
अब कपडे को नीला थाथा के पानी में रंग कर सुखा देते है। 
( नमूना २८ ) 
हलका खाकी (पक्का) 
पहले कपडे को १७, तो० द्वर्स ओर ८ तो० फिटऋडी में विधि- 
पूर्वक रंग लेते हू । फिर 9 तो० चूने को बुझा कर १० सेर पानी 
बना छेते हैं । फिर कपड़े को १७ मिनट तक इसमें रख कर धोकर 
सुखा देते हैं । 
( नमूना २९, ) 
गहरा ,खाकी--(पका) 
२७ नं० के हलके खाझी के नुक्खे म॑ अनार के छिलके 
की मिकदार १० तो० करने से गहरा और छर्खादार खाकी आता है। 


( नमूना ३० ) 
हरा खाकौ--( पक्का ) 
अनार के छिलकेका चूरण ७ छ० पानी १० सर 
आध घंटा उबालऋर अके निकाल कर आध घंटे तक कपड़े को 
इसमें रंगते हैं । 
फिडकडी २ छ० पानी १० सेर 
हर्त से रंगे हुए कपडे को १५ मिनट तक फिटकडी के पानी 
में रखकर फिर 
कसीस ह तो० पानी १० सेर 
लेकर ओर छान कर १७ मिनट तक इसमें रंगते हैं । 
कर्सीस के पानी को गरम करने की कुछ जरूरत नहीं है । फिर धोकर 
सुखा देते हैं ॥ कसोस को जगह तीन छ० छोद्दे का थानी भी हे 
सकते हैं । इससे रंग ओर भा पुरुता आयेगा। अगर हरापन ज्यादा 
रखना है तो कसोस की मिकदार आधी कर देनी चाहिये । अगर 
बहुत द्वी छुला हुआ रंगना दो तो अनार के छिलकों ओर फिटकडी 
की मिहूदार को बढ़ा देते हैं । 
( नसूना 8१ ) 
मेहदिया खाकी--( पक्का ) 
कसीस. ८ तो० गरम पानी १० से९ 
कसीस को छानकर कपड़े को आध घंटा तक रंगकर निचोढ 
कर खुखा देते हैं । फिर 
सज्बी का चूर्ण १ सेर चूना ८ 8० 
पानी १० सेर 
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इन तीनों चीजों से कास्टिक सोडा तेयार कर हछेते हैं। इसकी 
विधि मेंददिया खाकी की छपाई में दी गई हैं। जब कास्टिक तैयार दो 
जाबे कपड़े को १७ मिनिट इसमें रख कर ओर निचोड कर सुखा 
देते हैं । गहरी रंगत लाने के लिए कसीस ओर कास्टिक के पानी 
में एक बार फिर रगते हैं । फिर खूब धोकर सुखा देते हैं । अगर 
रंगत ज्यादा खोलनीं है तो रंगे हुए कपडे को ब्लीचिंग पाउडर के 
हलके घोल में डोब देते हैं । यदि बादामी रंगत छलानों हो तो आध 
सेर चूने को बुझा कर १० सेर पानी तैयार कर छेते हैं। और कपडे 
को इसमें डोब देते हैं । पहले तरीके से पीलापन ज्यादा आता है । 
दूसरे से मुझ्ली आती है। सल्ली ओर चूने के पानी दी जगद कास्टिक 
सोडे का पानी भो अच्छा काम देता है। इससे रंगत भी बहुत 
गदरी आते हैं । 

ऊपर जितनी खाकी रगतें बताई गई हैं वे साबुन में धोने व 
पानों में ऊबालने से जरा भी फीकी नहीं पडतों । ब्लीचिंग पाउडर से 
भी जगर ठोक तरीके से कपड़ों को धोया जाय तो रंग खराब नहीं 
होंगे । हराखाकी फोका पडता हें बबूल की छाल दूर्रा व अनार के 
छिलकों से जो खाकी रंग बनाये द॑ उनको अगर आखिर में २ तोला 
बाइक्रोमेट ओर १० सेर पानों में १७ मिनट तक उबारू लिया जाय 
तो रगतें ओर भी खुल जाबेंगी । ओर कुछ पहले की निसल्‍्वत पक्षों 
भी होंगो । अगर वाइकोमेट देशो न मिले तो नीला थोथ। के साथ 
२ तो० नोसादर ओर डाल देना चाहिये । इससे भी रंग ज्यादा 
जम्ता है । 


नौठा थोथा ओर कसीस से जो खाक़ी बनते हैं । उनके लिये 
बाइक्रोमेट या नोसादर की जरूरत नहीं । 


११३ द सं 

अगर ज्यादा छुर्खीदार खाको रंगने की जयरत हो तो क्यूछ की 
छालऊू जरा ज्यादा करनी चाहिये। पीरापन ज्यादा ठावा है तो अगार 
का छिलका ज्यादा इस्तैमाठ करना चाहिये । बबूछ की छाले जहाँ न 
मिल सके वहां ३-४ तो० कत्था काम मे ला सकते हैं। 

काली हर्रा से भी बहुत अच्छा ख्राकी आता है। और यद रुपती 
भी थोदी ही है । 

अगर स्याह्दीदार खाकी रंगना हो तो इर्रा से रंगे हुए खादी में 
थोढा सा कसीस का पानी काम में छाना चाहिये । 

बयूल, आंवला, ओर पीपल की छाऊ के अर्क से भी बहुत 
अच्छा खाशी आता है । इन तीनों पृक्षों की छाल को वराबर २ 
लेकर कपडे को पहले इनके अर्क में एक घंटा डोब कर रखे हैं । 
फिर थोडी फिटकडी या नींलाथोथा के पानी में कपडे को रंगकर 


धो ढालते हैं । 
. ( नमूना १२ ) 
मूंगिया ( पढा ) क्‍ 
पहले कपडे को नील के माट में इछका नीला रंगते हैं । फिर 
हल्दी ०७ तोला गरम पानी १० सेर 
छैकर कपडे को आधा घंटा इसमें रंगते हैं । फिर 
अनार के छिलके का चूण 8४ छ० पानी १० सेस ? 
आधे घंटे में अर्क निकलने के बाद कपडें को आराधाधंटा तक 
इसमे रंगत हैं । फिर 


फिटकडी ७ तो० पानी, १० झेर 


हा री 


, हैं रंगाई व छपाई श्श्४ 
हेकर कपडे को आधा केटा इसमें रखकर धोकर सुखा लेते हैं । 
इल्दों की जग अगर अनार का छिलरा हो लिया जाय तो 

कुछ द्वानि नहीं दे | रंगत जरा कम चमकदार आती दे । 
अगर रंगत बहुत गहरी ओर चमकदार करनो हो तो अडूसा 

के पत्तों के गरम पानी में कपडे को आध घैटा तक रंगते हैं । इससे रंग 
बहुत अच्छा हो जाता है । यदि हल्दी की.मिकदार भो दोचन्द करदीं 
जावे तो रेगत औरभी अच्छी आवेगी । अगर पाव भर हल्दी से द्वी 
रंगकर ७ तो० खटाई के पानी में निकाल दें और अनार के 
छिलकों को काम में न छावें तो भी रंग चमकदार तो बहुत होता 
है मगर धूप में रखा रहने से फीका पड जाता है । 


( नमूना रेई ) 

हलका हरा--( पका ) 

पहले कपडे को आसमानी रंग लेते हैं फिर 

अनार के छिलके का चुरण ३ छ0  फिटकडी_ १ छ० 

लेकर मूंगिया की तरह रंग लेते हैं । 

साधझ्ी बनाने के लिये पहले हरूका नीछा रंगते हैं | फिर आघ 
काव इल्दो ओर आध पाव हर्रा को साथ साथ आध घंटा उबालकर 
छात्रते हैं ओर कपडे को आध घंटा तक उसपमें रंगते हैं । फिर सवा 
सेर छोहे के पानी में ९ सेर सादा पानी मिखाकर आधा घंटा तक 
इसमें रंगते है । अगके दिन कपडे को २ तो० साथुन में उबाल कर 
शव थो केते हैं । ब 


श्श्५ ' जुरुखे 


( मसूमा ले० ३४) 
शेलियामाशी--( पकछत ) 
पहले कपडे को नीला रंगते हैं । फिर 
इल्दी. 9 तोला हर्रा ३ छटांक 
पानी १० सेर 
लेकर आध घंटा तक इल्दी और हर्रा को साथ साथ उबाल 
कर अर्क निछालते हैं। और आध घंटा कपडे को इस में रंग कर 
नियोद लेते है । फिर 
लोहे का पानी सवा सेर पानी ९, सेर 
लेकर कपडे को १५ मिनट तक इसमें अच्छी तरदइ रंगते हैं 
अगले दिन फिटकडी २ तोछा पानी १० सेर 
लेकर कपडे को १७ मिनट तक इसमें डोब देते हैं। फिर थो 
कर सुखा देते हैं । 
हरे रंग सब पक्के द्वोते हैं । अगर हल्दी का इस्तैमाल ज्यादा 
दोगा तो धृप में पढा रहने से रंग फोका पडेगा । 
बोतरी, सब्जकाही, तोत३, जमरूदी, पिस्तई, और 
तरबूजी रंगतें भी ऊपर के नुस्खों में कमी ज्यादती करने से आ 
सकती हैं + सिर्फ इतना ध्यान रखना जरूरी है कि अगर दरापम ज्यादा 
करना है तो नीरू का परिमाण ज्यादा रक्‍खा जाता है। अगर पीछापन 
अयादा लाना है तो अनार के छिलके, हर्रा, हल्दी बनैरा का परिमाण 
ब्यादा कर दिया जाता है| अगर नहरापन ओर स्थाही राजी हैं तो | 
रोहे के पानो या कसोसका इस्तेमारठ करते हैं | पीछे रंग के ठिमे 
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माजफल, हल्दी, दर्रा, भडसा के पत्ते, बिया की लकढी, धावढों को 
लकड़ी और पत्ते, रेवाचीमी, टे6 के फल वग्गेरह में से कोई भी चींज 
इस्तेमाल की जा सकती हैं । पक्केपन और रंगत में थोढा थोडा फह 
जरूर रहेगा । मसलन टेध के फूल वगैरद भ से रंगत तो बहुत सुंदर 
भोर अच्छी आती है मगर पक्की कम होती है । किसी भोौ प्रकार 
का पीला रंग नील की रंगत को बदल कर मूंगिया इत्यादि रंगतें छा 
देता है । 


( नमूना ३५ 2 
हछका माशीः--( पका ) 
हरे का चूर्ण ७ तो० हल्दी ७ तो० 
पारी १० सेर 


हल्दी और दर्रा दोर्नों को साथ साथ आधा घंटा तक उबाल 
कर छान छेते हैं । फ़िर आध घंटा कपडे को इसमें रंग लेते हैं । 
फिर 
 कसीस ३ तो० पानी १? सेर 
... लेकर कपडे को १७, मिनट इसमें खुब उलट पुलूट कर रंग 
छेते हैं। ओर खुखा कर अच्छी तरद्द धो लेते हैं । फिर 

फिटकडो ७५ तोला पानी १० प्र 

ढेकर कपड़े को १७ मित्र" तक डोब देकर रंग खोलते हैं । और धोकर 
प्खा देते हैं। रुंग,साथुन में उबालने से जरा ओ फीका नहीं पढता है । 
भगर गहरा ओर ज्यादा हरापन ढछिये हुए रंग बनाना हो तो कसीस 


की मिर्कदार, ऊपर .के नुस्खे में. ४ तोला और फिटकडी ७ तोला 
दी जाती. है । 


११७ ' ' मुरेखें 


( समता ३६ ) 
काकरेजी--( पक्का ) 
अरंडी का तेल १० तोरछा संचोरा ५ तोरा 
पानी १० सेर 


इन तीनों चौजों से छाल रंग का तेल बना कछेते हैं.। भोर 
कपडे को इसमें डोब देते हुए अच्छी तरह धृप में सुस्ताते जाते हैं । 
कब सब तेल कपड़े में लग जाता है तो फिर इसे धो ढालते हैं । 
लोहेका पानी २० तोरूा कृश्षीस १ तोलछा 
पानी १० सेर 


घुले हुए कपडे को आध घंटा तक लोहे ओर कसीस के पानी 
में रंग कर अच्छी तरह निचोड कर छुखा देते हैं । दसरे दिन कपडे 
को अच्छी तरद्द धो डालते हैं । 
आल डेढ़ पाव घावढी के फूल १॥ छठांक 
सोडा है तोला पानी १० सेर 
अब कपडे को आल में किशमिशी (आलू से ) की प्रणालों के 
अनुसार रंग डाछते ६ । रंग पक्रा और खूबसूरत आता है । 


लोहे का पानी अगर तैयार न हो तो कसीस १ तोछा के बजाय 
३ तोला लेनी चाहिये । लोहे का पानी अगर ठीक ठोक तैथार नही 
होगा तो रंगत में कुछ फर्क आयगा । कासनी, सोसनी, पैंगनी 
इत्यादि रंगतें भी आल और कसीस में कमी ज्यादा करने से आ 
शकती हैं । कसीस या लोहे का पानी और फिटकडी साथ साथ कपडे 
पर लगा करके भो कई प्रकार की रंगतें हासिल कर सकते हैं। तेल 
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की मिकदार जितनी बढाते जायंगे उतनों ह्वी चम्रक और पुरुतमी बढतों 
जावेगी । जो रंगतें आल से भा सकती हैं वे मजीद से भो आ 
सकती हैं । 
( नमूना ३७ ) 

बैंगनी--( पक्का ) 

पतंग की लकडा. ६ छ0० पानी १० सेर 

आध घंटा उबाल कर अके निकालते हैं। फिर छान कर १ छटांक- 
सोडा और ४ तोला नीला थोथा बारीक पीस कर पानी में घोल कर 
और पिला देते हैं । अब कपडे को इस मे डालकर आध घंटा उबाल 
कर धो कर सुखा देत है। अगर तीन बार लकडीं को डबाल कर 
रंग निकाला जाय तो सिर्फ पाव या सवा पाव लकड़ी से ही काम 
लिकल जायग। । अगर एक ही दफा लकडी को उबाला गया हैं 
तो फिर बचे हुए पानी से इलकी रंगतें रंग लेना चाहिए ताकि रंग 
खराब न हो । यह रंग साबुन में धोने या उबालने से फीका नहीं 
पडता । ब्छीचिंग पाऊडर का असर भी मामल॑ सा होता है । रंगत 
बहुत फीकी ओर खराब नहीं होती । 


अगर कपडे को ३ तोला बाईकरोसेट में आध घंटा तक और उबालः 
लें तो रंग ओर भी जम जाता है । 


( नखूना ३८ ) 
गहरा जामनी--( पका ) 
बबूल की छाछ ११ सेर पानी १० सेर 


आध घंटा उबारू कर अक निकालते हैं । कपडे को एक घंट 
इस के अंदर पढा रहने देते हैं । फिर निचोढ कर सुखा देते दे । 


११९ ... » बच्चें 

लोहे का पायी १० छ० पानी १० सर , 
कपडे को आध घंटा इस में रंग कर सुख्ता देते हैं। अगछे रोज. घोते 
हैं । फिर २ तोस्य साबुन का पानी बबा कर फपडे को १७ मिनंठ 
तक इसमें उबालते हैं । इस से लोहे के पानी की बदबू भी चलो 
जाती है । रंग पक्का होता है । 


( नमूना ३९ ) 

सछेटी--( पक्का ) 

हरा १७ तोछा पानी १० सेर 

अर्क निकाल कर कपडे को आध घंटा इसमें रंग छेते हैं। फिर 
निचोड कर डेढ सेर लोहे के पानी में ९ सेर सादा पानी मिछा कर 
आध घंटा तक कपडे को रंग लेते हैं । अगले रोज धो ढालते हैं । 
अगर २ तोला साबुन में १७ मिनट उबाला जाय तो बदबू द्र हो 
जायगी । 


( नस्ूना ४० ) 
फाख्तई---( पक्का ) 
बवूल को फली १० छ० पानी १० सेर 
आध घंटा उबाल कर अर्क निकालते हैं । कपडे को एक घंटा 
इसमें पडा रखते हैं । 
कसीस १ तो० पानी १० सेर 
आधा घंटा कपडे को कसीस के छने हुए पानी में रंगकर सुखा 
देते हें । अच्ची तरह सुखाने के बाद कपडे को १० मिनट तक 
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३ तोरा सोटे के पानी में उबाठते हैं । फिर थो रूर सुक्धां देते हैं । 
एंग पह्मा होता है । 

१० तोछा इर्र, ३५ तोछा लोहे का पानी और ३ तोला गेरू 
से भी यह रंग जा सकता है । 


( नसूना ४१ ) 
खाकी भूरा--( पक्का ) 
इर्रसा ७ तोला पानी १० सेर 
अक॑ निकाल कर आधघ घंटा कपडे को इसमें रंग कर फिर 
सवा सेर लोहे के पानी को € सेर सादा पानी में प्विका कर कपड़े 
को आधा घंटा रंग कर मुखा देते हैं। अगले रोज कपडे को २ तोला 
साबुन में उबाल लेते दूँ। रंग पक्का द्वोता है। गहरो रंगत के लिये धोडी 
हरा ओर लोहे का पानी ज्यादा कर दिया जाता दे । अगर सफेदी लानी 
हो तो रंगे हुए कपडे को अमचूर के पानो में एक डोब दे देना 
चाहिए । 
( नमूना ४२ ) 
फीरोजी--( पक्का ) 
नीला थोथा १० छ० गरम पानी १० सेर 
अव्वल एक छटांक नीला थोथा लेकर आधा घंटा कपड़े को इस 
के अंदर रंग कर धृप में सुखा देते हैं । फिर 
चूना ७ छ० पानी १० सेर 
लेकर पहले तो आध पाव चुने का पानो बना कर सुखे हुए 
कपडे को ,१७ मिनट रंगते हैं ओर सुख़ा देते हैं । इन दोनों क्रियाओं 


श्श््‌ । जुस्खी- 


को दो चार कार ओर करते हैं। दसरी दफा में एक छटोक बौक्षा थोथा 
और आध पाव चूने का पानी बना कर इनके पुराने भोलों में मिला 
दिया जाता है । बाही बचा हुआ नीला थोया ओर चूना तोंसरी बार 
रंगते समय पुराने घोलों में डाल कर रंग डेते हैं । फिर थो कर 
आुख्ता देते हैं। इस तरद रंगने से कपडे में कुछ सख्ती सी आ जाती 
हैं । इसे दर करने के लिये कपडे को एक छठटांक दथध पानी में मिला 
कर थो डालते हैं । रंग पक्का आता है। नीला थोथा की मिकदार 
बढाने से रंगत ओर भी गहरो आ सकती है। भाप देने पर इस की 
रंगत ६हरीमाइल हो जाती है । 


( नमूना ४३ ) 

खुनहरी अमुुआ--( पक्का ) 

हल्दी. ३ छ० गरम पानी १० सेर 

इल्दी को पत्थर पर खूब पीस कर और छान कर कपडे को 
आधा घंटा इस में रंग छेते हैं । फिर निचोड कर 

अनार के छिलके का चूण॑ ७३ तोला पानी १० सेर 

लेकर अके निकालते हैं ओर आधा घंटा कपडे को इसके अंदर 
रंगते हैं। फिर 

फिठकडी ५ तोला पानो १० सेर 

में घोल इर॒ कपडे को १७ मिनट तक इस में रंग लिया 
जाता है । 

गेरू ३ तोला गरम पानी १० सेर 

थोडे पानी के साथ गेरू का खूब बारीक घिस कर छान लेते 
हैं । फिर आधा घंटा कपडे को इस के अंदर रंग कर साबुन में धो 
कर सुखा देते हैं । रंग पक्का आता है । 
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( नमूना ४४ ) 
हरी किशमिशी--( अघपक्का ) 
दर्रा का चूण. ७ तोला पानी १० सैर 
आध घंटा ठबाल कर रंग निकाल करके उसमें रंग लेते हैं । फिर 
लोहे का पानी 9 छ० पानी १० सेर 


ढेकर हर्रा में रंगे हुए कपडे को इसमें आध घंटा रंग कर खझुब सुखा 
कर धो ढालते हैं । 
इल्दी २ छ० टेसू के फूल... ४ तोला 
गरम पानी १० सेर 

हल्दी को बारीक घिस कर छानते ह फिर ठेश के फूलों का भी 
रेंग निकाल कर हल्दी के धोल में मिला देते हैं ओर कपडे को आधा 
घंटा इस में रंगते हैं । 
फिटकडी ३ तोला पानी १० सेर 


निचोडे हुए कपडे को १०, मिनट तक फिटेकडी के पानी मे 
रख कर धो डालते हैं। 

यह रंग होता तो बहुत सुंदर € लेकिन साबुन में उबालने से 
हलका द्वो कर खाकी सा द्वो जाता है । अगर फिर इस कपडे को 
फिटकडी के पानी में डोब दें तो रंगत पहले जैंसी ही आ जाती है । 
इसलिए इस रंग को आधा पक्का हीं कहना चाहिए । टेसू के फूर्लों 
की जगह कसम के फूलों से निकला हुआ पीला रंग भी काम में भा. 
सकता है । 


दसवां अध्याय 


ऊन की रंगाई 





ऊन का धोना वे सफेद करना 

ऊन को रंगने से पहले उसकी घुलाई की सख्त जरूरत हे 7 
क्योंकि इसमें कई प्रकार का मेल भरा रहता है, मसलन मिट्टी, चर्बी, 
मोम, बहुत से खार और रंग की चीजें । रंगने से पहले इन चोर्जा 
को निकाल देना परमावश्यक है । अगर इन पदार्थों को न निकाला 
गया तो रंगते समय रंग इनके साथ मिल जावेगा ओर धोते समय 
पानी में घुठकर धागे पर से उतर जावेगा । इस तरह से रंग खराब 
भो होता है ओर अच्छी तरह चढता भी नहीं । 


चुलाई करना 


पहले आध घंटे तक ऊन के वजन से १२ गुना पानी लेकर इसे 
उबालना चाहिये ताकि इसके ऊपर का खार, भेल, मिट्टी आदि अलग 
हो जावें । अगर ऊन बहुत ही खराब हो तो एक रात पानी में 


शी रंगाई व छपाई १्२७छ 


“हार कर रखनी याहिये । चर्बी व मोम वगेरह निकालने के लिये 
-साबुन के गरम पानी की जरूरत होती है । सवा सेर ऊन के लिये 
9 तो० साबुन और ३ तो० सोडा छेते हैं और पानी १२ गुना । 
'इस गरम घोल में ऊन को एक दो घंटे जरूरत के मुताबिक पढ़ा 
'रक्ष कर समय समय पर उलट पलट भी करते रहते ई । इसके 
बाद साफ पानी में खूब अच्छी तरद्द धो ढालते हैं । अगर ऊन में 
ज्यादा मैल द्वो तो इसको साबुन ओर सोढा के पानी में ओर भी 
देर तक रखना ठीक होगा । धोते समय इस बात का ध्यान रखना 
बहुत ही जरूरी है कि सोडे का पानीं उंबलने न पावे। अगर ऊन 
को इसमें उबाल दिया तो वह बहुत कमजोर हो जावेगी । बहुत सो 
मोटी ऊन एसो भी थआती है जिसमें बहुत सा मैल भरा रहता है । 
इस्तको निकालने के लिये ऊन को छकडी से खब पींटना पढ़ता है । 
बारीक ओर मुलायध ऊन का पोटने की जरूरत नहीं है। सावुन रूगाने 
के बाद उनको इतना धो लेना चाहिये कि साबुन सब निकल जावे । अगर 
थोडा भी साबुन ऊन में रह गया तो बदबू पेदा करने के अलावा ऊन 
में चिपचिपापन हो जावेगा जिससे धार्गों के विपटने ओर खराब होने 
का ढर है। 
ऊन का सफेद करना 


जब ऊन धुल जाने तो इसको सफेद करना भी जरगरीदें। 
ताकि ख़बसरत, चम्रकदार ओर हलका रंग चढ़ सके । राजपूताना 
में जद्दां पर कि ऊन ज्यादा द्वोतो है इसे गंधक के धुएं से सफेद करते ६ । 
१०० तो? ऊन के लिये ६ तो० गंघक काफो है । गेधक को किसी 
मिट्टी के बेन में रख कर अंगीठो में जलाते हैं । अंगीठी के चारों 
तरफ भीगे हुए धागे लकड़ियों पर लटकते रहते हैं ताकि घुआं खूब 


१२५ ;... ऊन की. रंथाई: 


ढछगता रहे । इसके ढिये वकडियां जमीन में गाड कर एक कोठा सा. 
बना लिया जाता है । इसी के अन्दर अंग्रीठी रहती है | अंगीठो के 
चारों तरफ और ऊपर धागे रक्‍्खे रहते हैं । सात या आठ घंटे 
धुआं लगने पर धागा सफेद हों जाता है । अगर रात भर धुभां: 
लगता रहे तो ओर भो अच्छा है। इसके बाद हवा में रखकर धागों 
को सुखाकर धो ढालते हैं । इस तरद से जो ऊन साफ की जाती है. 
उसमें जरा पीलापन सा शइता है । ऊनको सफेद करने के लिये 
ब्लीचिंग पाउडर को काम में नहीं लाना चाहिये क्योंकि यह ऊन को. 
गला देता दे । 


ऊनका रंगना 


यद्द तो इस पुस्तक के पहले अध्यय में बताया जा चुका दे कि 
उनका रेशा बनावट व स्वभाव में रुई के रेशे से भिन्न द्ोता है । यही: 
कारण है कि उनके रगने की किया रुई की रंगाई से कुछ मुख्तलिफ: 
होती है। ऊन को र॑ंगने के लिए इसे रंग के घोल के साथ एक या दो. 
घंटे उबालना पडता है । ओर कभीर कई घंटों तक रंग के अन्दर 
डबोया रखना पडता है । रंगने से पहले ऊन को ख़ब पानों में भिगो 
लिया जाता है । ताकि रंग आसानी से ओर यकर्सां चढे । यह भी 
ध्यान रखने की बात हैं कि बहुत से रंग जो रूई पर अच्छे आते 
है वह ऊन पर ठोक नहीं चढते । ओर बहुत से ऐसे भी रंग हैं जो 
रूईं पर कच्चे ओर बहुत फीके आते हैं लेकिन ऊन पर पक्के ओर 
चमकदार हते हैं । मसलन लोध, रतनजोत इत्यादि । ऊन के रंगने 
के लिए जो नुस्खे दिये गये ६ वे सब पक्के हैं । साबुन में उबालने 
से भी रंग नहीं जाता । ऊन रंगने के छिए जो जुस्खे दिये 
गये हैं वे सब सवा सेर (१०० तो०) ऊन के लिये हैं ।ऊन 


ऊँशौ रंगाई व छपाई श्श्द् 


ईंगने के लिए पांच गुना या आठ गुना पानो लेनेसे काम नहीं चलता । 
इसके लिये कपडे के वजन से बार गुना तक पानो जरूर हीं लेना 
चाहिये । शुरू शुरू में तो १६ गुना पानी लेना ही अच्छा होता है। अगर 
पानो कम लिया तो रंगने में बढत दिकऊत होती है । धब्बे भी ख़ब आते हैं। 
'पानी उबलना शुरू होने के बाद से उबलने का समय गिनना चाहिये । 
बहुत बार ऐसे कपडे भी रंगने के लिये आते हैं जिनमें ऊन ओर 
रुई दोनों होती हैं। ऐसे कपडों के लिये वे रंग उपयोग में छाने 
चाहिये जो ऊन ओर रूई पर यकसां रंग देते हैं। 


ऊन को रंग पदर्था' के साथ साथ भी उबाल सकते हैँ । एसा 
करने से कुछ समय जो क्वाथ बनाने में लगता है वह बच जाता है । 
अगर ऐसा किया जाय तो कपडे को खूब हिलाते ओर उलटते पलटते 
रहना चाहिये । नहीं तो किसी जगह रंग. ज्यादा और किसी जगह 
कम आवेगा । आठवें अध्याय में रंगने के लिये जो द्विदायतें दी है 
उनका ऊन रंगते समय भी ध्यान रखना चाहिये । 


ग्याखां अध्याय 


ऊनी नुस्खे 


( नमूना १ ) 
आखसमानी--( पक्का ) 
ऊन को आसमानी मोठे माट में रंगते हैं जिसके बनाने का 
तरोका प्रृष्ट ७७ पर दिया गया है। एक दो डोब देने से ही 
आसमानी रंग चढ़ जाता है । अगर माट बहुत हीं इलका हो तो 
तीन ढोब काफी होते हे । रंगने के बाद अच्छी तरह हवा में कई 
घंटे सुखा कर गंधकके तेजाब के दलके घोल में कपडे को १७ मिनट 
तक रखना चाहिये । अगर तेजाब न मिले तो और किसी खटाई से 
काम ले लेते हैं फिर खूब धो ढालते है । 


( नमूना २) 
नीला--( पक्का ) 


मीठे माट में तीन चार डोब लगाने से नीका रंग ऊन पर चढ़ 
जाता है । 


देक्षी रंभाई व छपाई , रैशेट 


कसीस व जह्ते के भाट में ऊन को नहीं रंगते । इसके ठिये 
मीठा माट ही उपयोग में छाना ठीक दै। दूसरे प्रकार के माद कुछ- 
दवानि पहुंचाते हैं । माट में डोब देने से पहले यइ जरूर देख छेते हें 
कि कपड़े पर चिकनाई या मेल इत्यादि तो नहीं है । अगर हो तो 
निकाल देना चाहिये । 


गद्दरी रंगतों के लिये ऊन को १७-२० मिनट तक अन्दर रखते 
हैं ओर हलकी रंगतों के लिये ५-६ प्रिनट काफी होते हैं। ऊन 
रंगते समय माट को परीक्षा कर लेनी चाहिये कि खार तो ल्यादा 
नहीं हैं । अबर ज्यादा है तो ऊन के गलने का भय रहता है। 

कभीर एसा भी होता है कि जब ऊन जरा मोटी द्वोती है तो 
रंग देर से चढता है । इसके लिये उसे कुछ समय चूने के पानी में 
डाल रखते हैं । फ़िर धोकर रंग लेते हैं । 

इन्डिसयो सल्फेट से भी ऊब को आसमानी और नीला रंग 
सकते हैं । यदद नील पानी में घुल जाता है और बढी चमकदार 
रंगतें देता है । इसके बनाने की विधि इस प्रकार है । 

एक छठांक नील लेकर इसे बारीक पीस लेते हैं । अगर नील में 
कुछ नम्नी हो तो बहुत धोमी आंच लगा कर उसे उडाते हैं । अब 
इसे किसो शीक्षे या चीनी के बर्तन में रखकर इसमें पाव भर खालिस 
तेज गंधक का तेजाब पिसे हुए मील में एक शीशे की डंडी के जर्ये 
घीरे घीरे मिला देते हैं ओर इस बात का खयाल रखते हैं कि गरमी 
एकदम छायादा न बढ जावे । जब नील ओर तेज्ञाब खूब मिरू जाते 
दे तो इनको ४-७ घंटे तक रक्खा रहने देते हैं । फिर इसमें आघ 
सेर के- करीब पानी. मिला देते हैं। अब नमक का एक ऐसा घोल 
बना लिया जाता है कि इसमें भोर न_्क्क न मिरू सके | इस तलिमक- 


१२९ ऊनौ लुस्ले 


के घोल को तेजाब से मिले हुए नील में डालकर हिलाते हैं। दो 
तीन घंटे के बाद रंग नीचे बैठ जाता है ओर पानी २ सब ऊपर 
आ जाता है। इस पानी रो फेंक देते हैं। फिर वैसा ही नमक का 
घोल डालकर ओर याद बैठने देते हें। इसी क्रिया को एक दो बार 
ओर करने से तेजाब की तेजी कम द्वो जाती है। सोढा का घोल 
बनाकर के भी तेजाब की तेजी को मार सकते हैं । स्रोढा डालने से 
झाग उठते रहें तो समझना चाहिए कि तेजाब की ब्यादती है। जब 
झाग उठने बन्द द्वो जावें तो सोडा डालता बन्द कर देते हैं। अगर 
सूखा पाउडर तेयार करना है तो पानी को आहिस्ता २ गरमी देकर 
उडा देते हैं। अगर तेजाब को कुछ ज्यादती बाकी भी रह जावे तो 
बह ऊन को हानि नहीं पहुंचावेगी। इंडिगो सल्फेट से नोछा रंगने के 
लिये आध पाव सल्फेट काफी हैें। पहले २० मिनट तक ठंडे पानी 
में रंग कर १ऐ घंटे तक उबालते हैं। आसमानी रंगने के छिये तो 
एक छटांक सल्फेट ही से काम चल सकता हैं । 


( नझ्ूना ३) 
सुरमई (पका) 
पतंग की लकड़ी का चूर्ण. १० छ० पानी १७ सेर 
डेढ़ घंटा ऊन को इसमें उबालकर निचोंड ढालतें हैं फिर 
कसीस १ छ० नीलाथोथा २ तो० 
पानी १० सेर 


छेकर निचोडे हुए कपड़े को इस घोल में एक घंटा ख़ब उबालझर धो 
कर सुखा देते हैं । 


देशी रंगाई व छपाई २३० 


( नमूना ४) 
छाछ---आल से (पक्का ) 
फिटकडी १३ छ० इमली ८ तो० 
पानी १७ सेर 


तीनों चीजों का घोल बनाकर ऊन को इसमें एक घंटे तक उबालते 
हैं। फिर निचोंड कर खुखा देते ओर अच्छी तरह से धो डाछते हैं । 
पिसी हुईं आल १२ छ० पानी १७ सेर 
धावडी के फूल रछ० 
पानी को कुछ गरम करके इसमें धावडी के फूल ढाल देते है फिर 
आल भी डाल कर फिटकडी लगे हुए कपडे को आधघ 
घंटा तो मामुली गरम पानी में रंगते हैं। ओर फिर आद्िस्ता २ 
गरमी तेज करके दो घंटे तर कपडे को इसमें जबालते हैं। फिर ७ 
तो० साबुन का घोल बनाकर ऊन को आधा घंटा इसमें उबालते हैं । 
अगर इमली का इस्तेमाल न भी किया जाय तो कुछ हज नहीं। 
इसके डालने से जरा चमक आती है । धावडी के फूल भी 
अगर न मिलें तो काम चल सकता है। इमली की जगद्द ३ तो० 
गंधक का तेजाब भी काम में छा सकते हैं। अगर इस तेजाब का इस्तेप्रार 
किया जावे तो पहले आध घंटे तक कपडे को ठंडे पानी या मामूली 
गरम पानी हीं में रखना चाहिए। एकदम उबालना द्वानिकारक द्वोता है। 
( नमूना ५) 

छाछ--मजोठ से ( पक्का ) 

मजीठ से भी सुख रंग ऊपर बताई हुईं किया के अनुसार रंगा 
जाता है आल से जो रंग आता दे वह गहरा होता है और मजीढ 
से जो रंग बनता दै उसमें चमक ओर पीलापन ज्यादा होता है। 


१३१ ऊनी नुस्खे 


आछू ओर मजीठ दोनों से पक्का रंग आता है। जितना ही इनको 
घोया जाता है उतना ही रंग अच्छा निकलता जाता है। ओर कभो 
खराब नहीं होता । अगर जल्दी से छाल रंग करना है तो फिटकडी, 
इमली का रस, ओर आह या मजोठ सब को एक साथ हीं बर्तन में 
डालकर कपडे को दो धंटा इसके अन्दर उबाल छेते हूँ। इस तरद्द 
रंगने से यह नुक्स रहता है क्लि जब रंगोंन कपड़ा क्रिसी सफेद कपड़े 
से रगड़ खाता है तो अपना रंग उसपर चडा देता हद । 

बाइकोमेट, इमली, मजोठ या आल के साथ भो बहुत उम्दा २ 
रंगतें आती हैं। इन सब चोजों को साथ २ भी उबालते हैं और 
अलग अलग भ॑ । बाइक्रामेट से रंगते समय फिटकडी की जरूरत नहीं 
होती । 


अनार का छिलका ओर फिटकडी लगा कर अगर थोड़ी आरू 
या मजोठ में ऊन को उबालें ता भी बहुत तरह की रंगतें आ जाती हैं । 


( नमूना ६) 
आतशी मुलाबीर--(पक्का) 
पतंग की लकड़ी का चूण.. ८ छ० पानी १० सेर 
कपडे को इसके घोलमें १॥। घंटे तक खूब उबालते दे । अग्र 
धब्बे आने हा डर हो तो पदले लकडी से क्वाथ बनाकर फिर इसमें 
कपड़े को उबाल कर न्चिोड लेते हैं । 
फिटकडो ८ तो० पानी १७ सेर 
निचोडे हुए कपडे क्रो १ घंटा तक इसमें उब्मालते हैं फिर सुखा 
कर घो ढालते हूं | अगर रंगत ज्यादा गदरी करनी द्वो तो दोनों 
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क्रियाओं को एक बार फिर करते हैं । पतंग का पुराना द्वी घोल काम 
में लाया जाता है। फिटकडी का घोल नया बना लेना चादिये ८ तो० 
की नगद ४9 तो० फिटकडी काफी द्वोगी । 

अगर पतंग से केसरी रंगत लानी द्वो तो पहले कपडे को 
ढाई पाव पतंग की लकी ओर पावभर पिसे हुए हरे में श। घेटा 
तक उबालते हूँ फिर निवोढ कर आध पांव फिटकडीं में निचोडे हुए 
कपडे को आध घंटों उबाल छेते हैं और धोकर सुखा देते हैं । गहरी 
रंगत लाने के लिए इन दोनों क्रियाओं की एक बार ओर किया 
जाता है । 

पतेग में कपड़े को उबाल कर सिर्फ निचोढना द्वी चाहिये 
घोना नहों । रंगने के बाद जो पतेग का पानी बचता है उसमें भी 
बहुत सा रंग रहता है जो हलकी रंगतें रंगने के काम आ सकता है । 

चीजों की मिकदार में कमी बेशी करके फाछसई, गुछाबी: 
ओर २ कई प्रकार की रंगतें बना सकते हैं । 


( नमृना ७ ) 
नारंगी--( अधपका ) 
टेसू के फूल १४७ छ० पानी १० सेर 
फूलों को हाथ से ख़ब मसल मसल कर रंग निकालते हैं या 
उबाल लेते हैं ओर कपडे को रातभर इसमें डूब। रहने देते हैं फिर 


नियवोड कर 
फिटकड़ी ८ तोला पानी १७ सेर 


छेते हैं ओर * निचोडे हुए कपड़े को फिटकडी के पानी में आधा 
घंटा तक डबा रहने देते हैँ फिर निचोड कर खुखा देते हैं । एक ब.र 
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इन दोनों क्रियाओं को फिर करने से रंग नारंगी आ जाता है । 
पुराने घोरू ही काम में लाये जाते हैं | यह रंग बहुत पक्का नहीं 
होता । साबुन में उबालने से फोंका पढता है लेकिन चमकदार ओर 
खूबसूरत बहुत द्ोता है। अगर फूल ताजे हों तो बहुत कम लगते हैं 
जितना ज्यादा गहरा करना हो उतने द्वी ज्यादा डोब देने चाहिये । 

केसरों के बीजों से भी नारंगी आता है। रंगने की क्रिया वही 
है जो सूतो रंगाई के लिये पृष्ट ९३ पर दी बई है। फर्क सिर्फ इतना दी 
है कि ऊन को रंग में बजाय एक घंटे के दो तीन घंटे पडा रखते 
हैं । घोल को मामूली गरम रखते हैं । उबालना ठीक नहीं । अगर 
सुर्खो ज्यादा लानी हो तो बीजों में रंगने के बाद २ तो० गंधह के 
तेजाब के घोल में ऊन को १० मिनट तक डांबते हैं फिर धोकर 
खुखा देते हैं । 

टेसू के फूलों की निस्बत यह रंग ज्यादा पक्का होता है लेकिन 
साबुन में उबालने से रैग पीछापन पकडता है । टेखू के फूलों से 
अगर पोला रंगना हो तो पहलछे ऊन को फूलों में रंग कर $ तो० 
सोढा के पानी में १७ मिनट रखते हैँ । फिर धोकर नीबयू या अमचूर 
की खटाई में कपड़े को डोबते हैं । 


( नमूना ८ ) 


कत्थरै--( पक्का ) 
कत्था ३ छ० पानी १७ सेर 
आधब घंटा उबाल कर क्वाथ बनाते हैं ओर ऊनको इसके अन्दर 
'एक घंटा तक उबालकर फिर ठंडा होने देते हैं और निचोंडते हैं। 


नींछा थोथा २ तोडछा पानी १७ सेर 
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निचोडे हुए कपडे को आधा घंटा तक नीलायोथा के पानो में 
उबालते हैं ओर निचोढ कर धो डालते हैं। अगर गहरा कत्थई 
करना हो तो एक बार फिर ऊन को कत्थे के पुराने घोल में उबालते 
हैं ओर फिर नीलाथोथा का नया घोल बनाकर ऊनको इसमें उबाल 
करके धोकर सुखा देते हैं । 

क-थई रंग सब पक्षे होते हैं अगर स्याही लानी ह्वो तो थोढा 
कसीस इस्तेमाल किया जाता है । 
बबूल की छाछ से भी सब प्रकार के कत्थई रंग बनते हैं । रंगने 
की बिधि रूई के रंगने की विधि से मिलती जुलतो है। 


( नमूना ९ ) 
यादामी--( पक्का 


लोध की छाल का चूणे ३ सेर पानी १५ सेर 


एक घंटा उबालकर अर्क निकालते हैं । फिर डेढ घंटा तक 
ऊन को इस क्षर्क में उबालतें हैं। अगर एहतियात रक्‍्खी जावे तो 
ऊन ओर लकड़ी को दो घंटा साथ साथ उबाल सकते हैं । फिर 
निचोड कर २-तोले चूने का १० सेर पानी तैयार करते हैं और ऊन 
को १७ मिनट तक इसमें उलट पुलूट कर धोकर खुख्ना देते हैं। रंग बहुत 
पक्का आता है। यदि ज्यादा गहरा करना हो तो फिर कपडे को धोकर 
लोधके पुराने रकखे हुए घोल में उबालते हैं । 


है ( नम्तूना १० ) 
नसवारी--( पक्का ) 
कसीस . २ छ० पानी १५ सेर 
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ऊन को १ घंटा तक कसीस के पानीं में उबालते हैं । पांच 
या छे घंटे सुखाने के बाद १० छ० आल लेकर रंग लेते हैं। (उबालने 
की विधि लाल रंग कीं प्रणाली में दीं हुईं है । रंग चुकने के बाद ३तो० 
सावुन में १५ मिनट तक उबालते हैं ताकि सख्ती ओर भद्दापन सब 
दूर हो जावे ओर रंग खुल जाबे । 


( नस्ूना ११) 

काला-- 

हर्राका चूर्ण 9 छ० अनार के छिलके २ छ० 
पानी १७ सेर 


आधा धटा उबाल कर अक निकालते हैं फिर ऊन को इसमें 
आधा घंटा रखकर नियवोड छेते हैं ओर स॒खा देते हैँ । ओर हरा 
ओर अनार के छिलकों के घोल को रख छोडते हैं । 


कृसीस 8 छ० गरम पानी २० सेर 


मखे हुए कपडे को कसीस के गरम पानीं में आघा घंटा रंगते 
हैं ओर मुखा देते हैं। एक वार ओर इन दोनों क्रियाओं के करने 
से रंग बहुत अच्छा काला आता हूँ । अगर ओर भी ज्यादा काला 
करना हो तो एक बार ओर इसी क्रिया का करते हैं । घोल पुराने ही 
काम में लाते हैं) सूखने के बाद कपडे को खूब धो लेते हैं । रंग पक्का 
होता है । कसीख का घोल जब ठंढा हो जावे तो गरम करते जाते हैं। 


कसीस की जगह लोहे का पानी भी काम में आता है । सूती 
रंगाई के जो ओर नुस्खे दिये हैं वह भी ऊन के लिये काम आ 
सकते हैं । 
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( नमूना १२) 
जामनी-- 
फिटरकडी ७ तो० पानी १७ सेर 
कपडे को एक घंटा इसमें उब्ारूते हैं ओर खुखा कर धो 
डालते हूं । 
पिसो हुई रतन जात ८ छ० पानी १७ सेर 
फिटकडी लगे हुए कपडे को १९३ घंटा इसमें उबालते हैं + फिर 
घोकर सुखात हूं । रंग बहुत पक्का होता हैं । 


( नसूना १३ ) 
आंगिया-- 
अव्वल कपडे क्रो नील के माट में नीला रंग छेते हैं। फिर 
हल्दी. ४ छ० गरम पानी १० सेर 


नीबू का रस १० तो० 

लेकर हल्दी बारीक घीस कर घोर बनाते हैं । फिर नीबू का 
रस भी इसमें मिला देते 6 और ऊन को एक घंटा इसमें रंगते हैं । 
फिर नियोड कर 
हर्रा का चूर्ण १ छ० पानी १५ सेर 

छेकर अके निकालते हैँ ओर निचोडे हुए कपडे को १ घंटा तक 
इसमें रंग कर निचोडढ लेते है । इसके बाद 
फिटकंडी . १ छ० पानी १० सेर 

छेकर कपड़े को आधा घंटा इतमें रख कर धोकर सुखा देते हैं । 
रंग पक्का होता है 
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अगर हलझा हरा रंगना है तो कपडे को बजाय नीले के आासगानो 
रंगना चाहिये । ओर सब क्रिया पहले के मुताबिक ही कीं जाती हैं। 
गहरा हरापन लानेके लिये ज्यादा नीढे रंग की जरूरत पडढती' 
है । पीलापन ज्यादा लाने के लिये हल्दी हर्रा बगैरह की णख्रत 
पडती है । 

बहुत से रगरेज हल्दी की जगह रेवतचीनी का भी इस्तैमाल 
करे हैं । अगर अकालबीर मिल सकें तो बहुत ही अच्छा है । इससे 
रंग बहुत अच्छा ओर पक्का आता है। नींबू की जगद्द गंधक का तेजाब 
भी ले सकते हें । सिर्फ २ तो० काफी होगा । 


( नमूना १४ ) 

खाकी-- 

हरा का चूर्ग. २३ छ०. अनार के छिलके का चूर्ण २३ छ० 
पानो १७ सेर 


आधा घंटा उबाल कर अक निकालते हैं फिर ऊनको १ घंटा 
इस के अन्दर रंग कर निचोड लेते हैं । फिर 

नीलाथोथा. 9 तो० पानी १७ सेर 

लेकर ऊन को भाधा घंटा इसमें उबालते हैं। फिर धो कर सुखा 
देते हूं । 

अगर नीलाथोथा की जगह आधपाव फिटकरी में ऊन को १ 
घंटा रंग कर निचोढ करके सुख्ना दें तो भी रंग हरा खाकी आ जाता 
हैं । अगर तेजांब के पानी से निकाल दें तो रंगत पीली सी रहती 
हैं । रंग पक्का होता है | स्याही लाने के लिये जरा कस्ीस या लोहे 
न्‍का पानी काम दे सकता है। 
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( नमूना १०७) 
फाख्तई 
बबूल फी छाल १० छ० पानो १७ सेर 


आध घेटा उबाल कर अर्क निकालते हैं ओर कपडे को एक घंटा 
इसमें रखते हें | घोल ठंडा द्वो जावे तो फिर गरम कर लेते हैं। फिर 
निचोड कर सुखा देते हैं । जब ऋपडा एस जावे तो 
लोहे का पानी ६ छ० पानी १७ सेर 
लेकर ऊन का आधा घंटा इसमें रंगते हें । दूसरे दिन धोकर 
छुखा देते हैं । 


छाल ओर लोहे के पानी को कम ज्यादा करने से और भी 
बहुत सी रंगतें आ सकती हैं । रंग बहुत पक्का होता है । साबुन 
के गरम पानी में थोढी देर रखने से लोहे के पानी को बदवू भी 
दूर दो जाती दे । 

बबूल की छाल में कसीस मिलाकर भी कई प्रकार को पक्की 
खाकी रंगतें रंगी जा सकती हैं । 


बारवां अध्याय 


छपाई 
छपाई की भिन्न भिन्न रीतियां-- 


छपाई व रंगाई में विशेष कुछ फर्क नहीं है । रंगाई में सारे 
कपडे को यकसां किसी रंग में रंग दिया जाता दे और छपाई में सारे 
कपडे की बजाय खास खास जगहों पर बेल बूटे, झ्ञाड आदि छाप 
दिये जाते हैं, बाकी सब जगद्द खालीं छोड दी जाती है | यों तो 
छापने के बहुत से तरीके हैं परन्तु यद्ां के छीपी नीचे लिखे हुए 
तरीकों से ही छापते हैं । 

(१) लकढी या किसी धातु के छापे को रंग में ढाल कर कपड़े पर 
छापते हैं ओर फिर भाप देकर पक्का करते हैं । यह सीधी 
छपाई कहलाती है । 

(२) कपडे पर पहले छाग ( फिटकढ़ी वगैरह ) छाप कर फिर रंग 
में रंग देते हैं। रंग सिर्फ उसी जगद्द आता है जहां पर लछाग 
लगाई गई - । 
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(३) पहले कपडे को रंग देते हैं फिर कुछ मसाछे छेकर रंग को 
काटते हैं इसे कटाव करना कहते हैं । 


छापने के जरूरी बतेन--- 
गद्दी 


इसमें रंग रखा जाता दे । यद्द रकढीं का एक चोखटा होता है 
जिसके किनारे दो तीन अंगुल ऊपर उठे रहते हैं । इसी तरह का 
अगर कोई मिट्टी का बरतन भी बनवा लिया जाबे तो काम्र चर 
जाता है । 


य्द्टी 


यह छोटों छोटी बांस की हलकी खपन्िियों की बनी इंती हें ! 
यह इतनी लम्बो रखीं जाती है कि चोखटे में आ सके । चोढाई भीं 
चोखटे के मुताबिऋ हीं होनी चाहिए । इस के बनाने का तरीका यदद 
हैं कि दस या बारह खपबियां दोनों सिरों पर दो आडी खपश्नियों के 
जरिए से ऐसी बांध दी जाती ढँ कि उनके बीच बीच में जगह छूटी 
रहे । यद् टट्टी गहदी के अंदर रखी रहती है । इस के ऊपर एक 
मोटा कपडा या कम्बल का टुकढा डाला जाता है और उसके ऊपर 
एक ओर बारोक कपडा रखा जाता है ताकि रंग छापे पर यकसां 
और अच्छी तरह चढे । यह्द टट्टी लचकदार होती है। जब छापा दहीं 
पर पढता है तो टट्टी नीचे ऊूचक जाती है ओर रंग टट्टी की बीच 
-बीच की दराजों में से हो कर जरूरत के मुआफिक सबसे ऊपर के 
कपड़े पर आ जाता है । 
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चोकी 

यह एक लकढी की मेज द्ोती है जो कि २ फुट चोडी और १० 
से १२ इंच तक ऊंची द्वोतो है । ऊंचाई इतनी रखी जाती है कि 
बैठने के समय पांव अंदर की तरफ जा सकें । इस के उपर 
कम्बल या कोई थान डाल देते हैं ताके छापनेवाला इस पर कपड़ा 
बिछाकर अच्छी तरद छाप सके । छोपी इसके स!/मने बेठ कर पांव 
नीच कर के छापता रहता है । बडे बड़े शहरों में बडी ऊंची ऊंची 
ओर लम्बी लम्बी! मेजें होती हैं ओर छीपी खडा हंकर अपना काम 
करता है । 


छापा 

इसको भांत डाटा, ठप्पा, ओर सांचा भी कहते हूँ । छापे 
लकड़ी पर तरह तरह के बेल बूटे ओर नक्शी खींच कर बनाये 
जाते हैं । सुनहरो बगरद्द छापने के लिये पीतल के छापे द्वोते हैं । 
छीपी छापे को अपन सीधे हाथ में पकडढता है ओर रंग में छगा २ 
कर कपडे पर छापता जाता है ओर द्वाथ से अच्छी तरह ठोकता जाता 
हैं ताकि रंग कपड़े पर साफ ओर सब जगह यकसां आवे । 


प्याला 

मिद्री था चीनी का एक प्याला रंग का घोल रखने के लिये 
रखा जाता है । जरूरत के मुताबिक घोल इसमें से गद्दी में डाले 
ते जाते दूं । 
ब्रश 

छापे के अन्दर जब छापते छापते रंग भर जाता है तो इसे 
साफ करने के लिये बालों का एक ब्रुश रखते हैं । 
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यह पानी रखने के काम आता है | छपाई खतम होने के बाद 
छापों को इसमें ढालकर खूब धो लेते हैं ताकि रंग छारपों में न रहे । 


इंढवा 
इसको इंढी भी कहते हैं। यद्द मूँज या रस्पी की बनो हुई द्वोतो 
है । इसके ऊपर छपाई के रंग का बर्तन रखा रद्दता है । 


भाष देने का बतेन 


यह एक तरह का बक्स सा द्वोता है । हरएक छीपी के पास 
इसका होना जरूरी है | लोहे का एक बडा ढोल जो काफी ऊंचा हो 
भाप देने के काम में आ सकता है । इसके अन्दर इतना पानी भर 
देते हैं जो १ घंटे तक खतम न हो । इसी के अन्दर एक तिपाई 
जिसके ऊपर तारों की बारीक जालो मढों हुईं हो रखते हैं । यह 
तिपाई पानों से काफो ऊंचो होनो चाहिये । भाप देने के कपडे इस 
तिपाई पर एक दूसरे कपडे में लूपेट कर रख देते हैं, तब ढोल 
का मुंद अच्छो तरद्द बन्द कर देते हैं ताकि भाप बाहर न निकल 
सके । ढोल को ढकने के लिये कोई छतरी नुमा बरतन बनवा छेना 
चादिये । इससे यह फायदा द्वोता है कि कभी पानी टपकता है तो 
कपडे के ऊपर नहों गिरता ओर कपडे खराब नहीं द्वोने पाते । मुंह 
बन्द करने के बाद ढोल को आग पर रखकर गरमी पहुचाते हैं 
ताकि भाष बनने छगे । 


अगर थोडे द्वी कपडों को भाप लगानो हां तो ढोल की जगह 
एक भगोना या ओर कोई बर्तन लेकर भी काम चला सकते हैं । 
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छापने के लिये जरूरी हिदायते 


छपाई का काम रंगने की अपेक्षा जरा कठिन है । जब तक 
हाथ अच्छी तरह न सघ जाय उस समय तक बडे बडे कपड़ों पर 
छपाइ शुरू नहीं करनी चाहिए । शुरू झुरू में हाथ जमाने के लिये 
कागज पर हीं छाप छाप कर महक करनी चाहिये । नीचे कुछ 
हिदायतें दी जाती हैं । छापते समय उनका ध्यान रखना जरूरी है । 


(१) छपाई के लिये जो रंग बनाया जाय वह ऐसा द्ोना चाहिए कि 
कपडे पर न फेले । मोटे कपडे के लिये बारीक कपडे की निस्बत 
छापने का रंग जरा पतला बनाया जाता है । गाढ़ा करने के लिये 
गोंद जरा ज्यादा ले लेना चाहिये ओर पतला करने को जरा सा पानीं 
मिला देना चहिए । एक दो बार अनुभव करने से द्वी इस बात का 
पता चल जाता है । 


(२ ) रंगको अगर गरम भरना द्वो ता गांद मिलाने से पहछे ही गरम 
कर लें तो अच्छा दे । गोंद को भी साथ साथ गरम करने से वह 
पतला द्वो जाता दे । 


(३ ) छापने से पहले रंग को कपडे में से छानना जरूरी है। ऐसा 
न करने से रंग यकसां नहीं आता ॥। 


( ४ ) छपाई खतम करने के बाद छपाई के सब बरतन, छापे, टट्टी 
गहो, शुश, कम्बल, प्याला इत्यादि सब साफ कर छेने चाहिए । नया 
रंग इस्तेमाल करते समय भी ऐसा ही करना चाहिए । 


(७ ) छापने की मेज बिलकुल हमवार ओर जमी हुई रहनी चाहिए 
अगर मेज हिलती रही तो छपाई बहुत खराब आवबेगी । 
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( ६ ) पहले छोटे छोटे टुकढों पर द्वाथ जमा कर फिर बडा काम 
शुरू करना चाहिए । लेकिन कपड़ा कोरा हो तो उसे पहले धोकर 
छापना चाहिए । 

(७ ) छापने के बाद कपड़े की धुलाई बडी एहतियात से करनी चाहिए 
छपे हुए कपडे को निचोड ऋर धोना बड़ा हानिकारक है । कपडे को 
बदते हुए पानी में फलाकर धोना सब से अच्छा है। अगर ऐसा करना 
मुमकिन न द्वो तो किसी बहुत खुले हुए बड़े बरतन से द्वी काम 
निकालना चाहिए । इस तरह धोने के बाद फिर कपडे को पछाड कर 
थो लिया जाता है ताकि गोंद सब निकल जाय । 

(८) जब जरूरत पड़े उसी वक्त रंग बनाना ठोक है । अगर 
कुछ रंग बच ही जाय तो इसे एक बंद बोतल में रखना चाहिए ताकि 
रंग मेल मिट्टी से खराब न द्वो । 

(९) अगर कपडा बहुत मोटा हो तो छापा लगा कर इसे खूब 
ठोकना चाहिए । अगर बारीक हो तो छापे को मामूछी दबाने से ही 
काम चल जाता है । 

(१०) भाष देते समय छपे हुए कपडे को दूसरे कपडे में इस 
तरद्द लपेटना चाद्विए कि छपे हुए कपडे के बूटे उसकी सफेद जमीन 
से न लगें । क्‍यों कि ऐसा करने से भाप की वजह से रंग सफेद 
जर्मीन पर भी आ जावेगा। 


गोंद का पानी बनाना-- 


बहुत से छीपी तो जरूरत के वक्त हीं गोंद में पानी मिला कर 
इसे हाथ से मल कर छान छेते हूं । मगर कुछ छीपी पहले से ही 
बना कर बोतल में बंद कर के रख लेते हैं। १ सेर गोंद हो तो इस 
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में दो तीन सेर पानी मिलाते हैं । रातसर पडा रहने के बाद अच्छी 
तरह मसल कर छान लेते हैं। छपाई के लिए घो का गोंद बहुत अच्छा 
रइता है | बहुत दिनों तक गोंद का पानी नहीं रखना चाहिए क्यों 
कि गरमी पा कर वह पतला पड जाता है । 
छापने की तरकीब-- 

पहले छापने की मेज को खूब जमा कर रख लेते हैँ । फिर इस 
पर कोई कम्बल या थान विछा कर एक ओर कपडा डाल देते हं 
ओर सलबटें सब निकाल ढाछते हैं । इस के बाद चोखटा छेते हैं 
ओर इस में टट्टी को अच्छी तरह जमा देते हूँ । फिर इस पर 
कम्बल का एक टुकड़ा डाल कर रंग को इस पर चारों तरफ इस तरह 
डालते हूँ कि कम्बल का टुकड़ा बिलकुल भीग जाय । जितने रंग की 
जरूरत हा उतना गही में डाल देते हैं । तब इस कम्बलके टुकड़े 
पर एक आर सफेद कपडा रख कर गदही के अपने सीधे हाथकी 
तरझ ईंढों पर रख छेते हैँ । फिर छापे के ब्रुश से साफ करके रंग 
से भीगे हुए कपड़े पर रूगा कर छापते जाते दूँ । जहां छापा लगता 
है वहीं पर इसे हाथ से अच्छो तरह ठोक देते हैं ताकि रंग 
कपडे पर अच्छी तरह आ जाय | ठुक्काई हर जग्रह यकसां हेनी चाहिए 
नहीं ता रग कहीं हलका आर कीं गहरा आयगा। मेज के एक 
सिरे से दसरे सिरे तक कपडा छप्र जाय ता उसे हृटा कर द सरे 
हिस्से को छापते हैं ओर इसी तरह आखिर तर छापते जाते हैं । 
* मेज के नीचे भी एंए कपडा बिछा लेना चाहिए ताकि छपा हुवा 
कपडा इस पर गिरता रहे ओर जमीन पर गिर कर खराब न है। । 

जिस वक्त हवा में नमी द्वा यानो धूप जरा भी न हटा ते 
उस समय छपाई बंद रखनी चाहिए । क्यों कि एक ते रंग जल्दी 
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जल्दी सखता नहीं दसरे रंग ठीक खुछता भी नहीं । कई 
रंग ते ऐसे भी हैं कि उन के धंपमें पढा रखते हैं; मसलन छेहे 
के पानी से छपा हुआ रंग । छाल ओर काले वगैरह की छपाई भीं 
बंद ही रहती दे क्यों कि तपाई नहीं हे! सकती । 


तेरवां अध्याय 


छपाई के नुस्खे । 
( नमूना १ ) 

रछाछह--( पका ) 

अव्वल कपडे पर तीन छटांक अरंडी के तेल से लालू रंग का 
तेल बना कर लगाते हैं । इस के लगाने की तरक्ीब आल से लाल 
रंग की रंगाई में दी गई है । ( पत्र ८५) 

फिर कपड़े के आधा घंटा हूर्रा के अर्क में रंग छेते हैं। 
सवासेर कपडा हे तो आध पाव दर्रा काफो है। रंगने के बाद 
कपडे के सुथा देते हैं । आाध पाव हर्रा को जगह अगर १ छटांक 
माई ओर १ छठांऋ इर्सा छेवें तो भोर भी अच्छा है । 

तीन ठेोला फिटझडी लेकर उसे खब बारीक पीस छेते हैं 
फिर १३ छ9 गोंद के १० &छ० पानी में हल करके और 
छानकर फिटकडी में अच्छी तरद्द मिला देते हैं । फिर छानकर काम 
में लाते ६ । अगर रंग गाढा! रहे ते थेडा पानी ओर मिला दे 
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हैं । फिर थाढा सा गेरू मिला कर इस रंग के हर्रा लगे हुए कपड़े . 
पर छाप देते हैं और एक दिन तक सखने देते हैं । गेरू इस लिये 
डाछते दें कि छापते समय यह पता लगता रहे कि छापा अच्छी 
तरह लग रहा या नहीं । अगर छपाई ज्यादा करनी द्वो ता फिटकडीं 
का घेल बनाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि ७ सेर पानी 
लेकर इसमें पाव भर फिटकडी मिलाते हैं भ्ोर फिर जरूरत के मुता- 
बिक गोंद का पानी ओर थेडा गेरू मिलाकर छापते जाते हैं । 


अगले रोज फिटकडी से छपे हुए कपडे के नदीं के बहते 
हुए पानी में इस तरद्द था लिया जाता है कि गोंद व फालत| 
फिटकडी सब निक्रल जाती है । थाठे समय इस बातका बहुत ही 
ख्याल रखना चाहिए कि फिटकडी किसी दसरी जगह कपडे पर न 
लगे । अगर फिटकडी दसरीं जगह पर लग गई ता रंगते समय 
वहां भी रंग आ जावेगा आर छापे को ख बस रती मारी जावेगी । 
कपडे के दाना सिरे पकद कर बद्दाव क्वी तरफ छोड देने से घुलाई 
अच्छी तरद्द हे! सकती द्वे । अगर ज्यादा देर तक रख्ना है ते 
सिरें के दे पत्थरों से दबा कर या किसी रस्सी से बांध कर 
रखना चाहिये । इस तरह जब कपडा अच्छी तरह घुल जाता है ते 
फिर इसे पछाड़ लेते हैं ताकि गोंद सब निकल जावे । 


तब थेाये हुए कपडे के आल ओर धावडो के फुूलें में 
रंग लेते हैं । रंगने की तरकोव पृष्ठ ८५० पर आल के छाछ रंग 
में दी दे । 


रंगे जाने के बाद कपडे का रंग बहुत भद्दासा निकलता है । 
इस रंग -के। खे।लने, चमकाने ओर पीलापन दर करने के छिये 


उन्न्‍ीबत 


श्र, छपाई के नस्ल, 


कपडे के नदी पर ले जाकर रेतो में बिछा कर पानी छिडकते रहते 
हैं ओर सूखने देते हैं । एक तरफ से जब कपडे की जमीन साफ 
हैा। जाती है तो फिर दसरी तरफ से उलट कर पानी छिढ़कना 
शुरू करते हैं | दे रोज में कपडे कों जमीन सफेद और रंग चमछ 
दार लाल निकल आता हद । इस क्रिया के तपाई करना कहते हैं। 
अगर जल्दी साफ करना है| ते कपडे के मेड की मेंगनीं के पानी 
में दो तीन बार डुबा कर तपाई करते हैं । 


आज कल बहुत से छोपी इस भद्देयन के दर करने ओर 
कपडे के सफेद करने के लिये ब्लोचिंग पाउडर का इस्तैमाल फरले 
हैं। इससे कपडा ते जरा जल्दी साक हे जाता हद लेकिन रंगग्ें 
चमक ओर सफाई नहीं आती । 

कपडे में छाल रंग का तेल नहीं भी लगाया गया तो रंग तो 
जरूर आवेगा परन्तु बहुत पक्का और चमकदार नहीं । इस रंग का 
पक्कापन ओर चमऋे लाल रंग के तेल को ज्यादती कोर कमी पर 
निर्भर दे । 

राजपूताना के छीपी रंगते समय धाबढी के फलेां की जगदट 
माई के काम में लाते हैं। सवा सेर कपडे के लिये ४-७ तेला 
प्षाईं छेते हू । 

रंगने के लिये आल ओर मजीठ देनें द्वी काम में आ सकती 
हैं। साथ २ भो, ओर अलग २ भी । 

आह की मिक्दार सिफे आध सेर या इससे भी कुछ कम कर 
दी जाबे ते रंगत कत्थई आ जावेगी । अगर खुलाबी करनी है 
ते फिटकडी की मिकदार जे लाल रंग की छपाई के लिये ली जाती 
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है उससे आधी से भी कम कर दीं जाती दे । और आल सिर्फ 
पाव भर ही ली जातीं दे । 


फिटकडी के साथ अगर थोडा कसीस या छेहे का पानो मिला 
दिया जावे तो चोकोलेट रंगत भी आ सकती है । इतना ध्यान 
रखना चाहिये कि फिटकडी की ज्यादती से सुर्खी ओर कसीस की 
ब्यादती से स्‍्याहीं आतो है । 


आल ओर मजीठ से जितने भी रंग छापे जाते है वे सब 
पक्के हेते हें । खास कर आल से रंगा हुआ रंग तो कपडा फट जाने 
पर भी नहीं जाता । अंप्रेजी आल का रंग जे विदेशों से आता 
है उसमें यह बात नहीं हेती । बयादा पुराना होने और बार २ 
घुलने पर फीका ओर भद्दा पढता जाता है । 


अगर लाल जमीन पर सफेद बंद छापनी है ता तेल ओर 
हर्रा लगाने के बाद कपडे के। फिटकडी में डेबते हैं । फिर सुसख्ताकर 
नोब, या इमली के रसमें गेंद का पानी मिला कर कपडे पर इसे 
छाप देते हैं । अगले दिन बहते हुए पानीं में कपडे के अच्छी तरह 
धो डालते हैं । फिर आल में रंगने के बाद खय अच्छी तरह तपाई 
करते हैं । इस तरह पर रंग खब खुल जाता हैं ओर वह जगह जहां: 
पर नींबू या इमली का रस छापा गया था सफेद निकल आती हू । 


( नम्नना २ ) 
कालछा--( पक्का ) 


पहेले कपडे में छाल रंग की छपाई को तरह ही लाल रंगका 
तेल लगाते हैं फिर थे। कर 


१५१ छपाई के जुस्ये 


हर्रा में रंगते हैं। सवा सेर कपडे के लिये तीन छठटठांक 
हर्रा लेते हैँ । जब कपडा खूब सूख जावे ते 


लेहे के पानी 4 गोंद मिला कर हर्रा लगे हुए कपडे पर इसे 
छापते हैं । 


लोहे का पानी बनाना-- 


लेह्े को पत्तो ७ सेर गुड ८ छ० 
पानी १२ सेर 

इन चीजे से छाहे का पानों था स्थाही-जिसका तरीका एृप्र 
४७ पर दिया गया दै बना लेते है । जब छेहे का पानी तैयार 
है| जावे ते इसे तांबे के बतेन मे डाल कर इतना उबालछते हैं कि 
आधा पानी रह जाय | फिर इसे कपड़े से छान कर रख देते 
हैं ओर एच दे। घंटे के बाद नितार कर ठंडा होने पर इसमें डेढ 
पाव गोंद बारीक पीस कर अच्छी तरद्द मिला देते है ओर छान 
कर किसी बतंन में रख देते हें । अगर एक सेर लोहेका पानी हो 
तो इसमें एक त!छा कसीस ओर मीला देते हैं ताकि रंग ओर भी 
काला आवे । 


सूखे गोंद को जगह अगर गोंद का पानी तैयार द्वो तो उसे 
ही काम में ला सकते हैं । सिर्फ रंग के गांढे ओर पतला द्वोने का 
ख्याल रखना चाहिये । 


तब इस लोहे के पानों को हर्रा से रंगे हुए कपडे पर 
छाप कर खखने देते हैं। अगले रोज बहते हुए पानी में इस 
तरकीय से कपडे के धोते हैं क्लि रंग हर्रा की जमीन पर न छूगने 
पावे । अगर धोते वक्त इस बात का रूयाऊरू न रक्खा गया तो रंग 
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सब जगह फैल कर सारी जमीने को काला कर देगा ओर फिर 
उसके सफेद करना बहुत ही मुश्किल हो जावेगा । 

धोने के बाद आल या मजोठ में आल के छाल रंग कीं तरह 
रंग लेते हैं । 

रंग चुकने के बाद नदी पर ले जाकर दो तीन रोज तक 
'तपाई करते हैं । 

आल की जगह पतंग की लकडी भी इस्तेमाल को जा सकती 
'हैं। इससे भी रंग खासा पक्का आता है । 


लुद्दार की स्यादी कीं जगह कसीस से भी काम चल जाता 
है। एक सेर पानी में तीन चर तोछा कसीस मिला कर गोंद के 
साथ छाप छेते हैं । कसीस से छापने में बडा भारी नुक्स यह हे 
कि रंग धोते समय फैल जाता है ओर जमोन के काली 
बना देता है । इस लिये इसके इस्तैमाल के लिये धोने का तजुर्बा 
यहुत जरूरी है । 

लोहे का पानी छापने के बाद कपड़ा अगर एक दिन के 
बजाय दो तीन रोज तक भी पढ़ा रहे तो कुछ दर्ज नहीं हे । 
मभितनी देर तक कपडा पडा रहेगा उतना ही रंगते समय रंग ज्यादा 
अच्छा छुलेगा । 

( नसूना ३) 

मेहद्या--( पका ) 
कसोस * १ 8०; पानी 9 छ०; गोंद 9 तो० 

गोंद को पानी में खूब हर कर के कसीस भी बारीक पीसकर 
इसमें मिला देते हैं-ओर छान कर रख लेठे हैं, फिर थोढों गेरू 


श्७३ छपाई के उुस्खे 


मिलाकर कपडे पर छाप छेते हैं । बहुत से छोपी कसीस के पानी 
डे गरम कर के काम में लाते हैं । ओर कपडे के धूप में सुल्ला 
देते हैं । फिर चूने ओर सज्जी क पानी बना कर सूखे हुए कपड़े 
के इसमें डबोते हैं । 


सज्जी ओर चूने का पानी बनाने की तरकीब-- 


सज्ञजीका चूणं. ३ से चूना ८ छ०; . पानी १२ सेर 

इन तीनों चीजों को मिट्टी के किसो खुले मुंह वाले बतंन में 
ढालकर रात भर रहने देते हैं। अगले रोज प'नी नितार कर 
कसीस से छपे हुए कपडे को इसमे डोब देकर दस मिनट के बाद 
निकाल कर हवा में ढाल देते हैं । 


पहले तो रंग हग सा दिखाई देगा । फिर दवा लग २ कर 
पीला होता जावेगा । पीछे धोकर सुखा देते हैं । रंग मेंददिया पक्का 
आ जाता है । 


अगर चूना ७५ छ० ही लें तो रंगत पीलापन लिये हुए द्वोगी । 
बहुत से छीपी कपडे को सज्जी व चूने के पानों से निकाह कर 
ओर निचोढड कर इस कपडे को दूसरे कपड़ों के अन्दर दबा कर 
रखते हैं । जब रंगत मेंददिया दो जाती हे तो निकाल कर धो 
डालते ६ । 


सज्जी व चूने का पानी ठोऋ बना या नहीं इसही पहचान यह 
है कि पानी में उंगली ढाल कर देखते हैं । अगर चिहऋनाहट सीं मालूम 
दे ओर कुछ जलन सी होने लगे तो समझना चाहिए कि पानों ठोक 
बन गया । नहीं तो सजो और चूना और डालना पडेगा । जितना 
पानी तेज द्ोगा उतना ही रंग अच्छा बनेगा । एक बार हो काम 


देक्षी रंगाई व छपाई श्५्छ 


करके पानी को फेंक नदवों देते। द्विला कर फिर काम में छा सकता है। 
या दूसरी दफा बनाने पर इसे पानी की जगद्द इस्तेमाल कर सकते हैं + 

सजी और चूने के पानी की जगह अकेले कास्टिक सोढा का 
पानी भी काम में छाया जाता है | इससे भी रगत बहुत अच्छी 
खुलतो है । सवा सेर पानी के लिये २-३ तोला तक कास्टिक सोडा 
लेते हैं । कपडे को ढोबते समय यदि द्वाथ जलने लगे तो छूकडी से 
काम लेना चाहिये । 

अकेला चुने का पानी भी रंग को खोल देता हैं । इससे सुर्खी 
माइल बादामी रंगत आती है । अगर छापने के बाद कोई भी चीज 
का पानी काम में न लाया जावे ता धूपमें पड़े २ भी रेगत खासी 
खुल जाती दे मगर फीको जरूर रहती ६ । 

कसीस व रंग खोलने वाले पानो की ब्यादती करने से रंगत 
गहरी आती जाती है । लछोद्दे के पानी और कस्रीस से बहुत अच्छा 
मेंद्दिया रंग आता है। 


( नसूना ४ ) 
कत्थई ( पक्का ) 
कत्थया २ तो० सिर्का 9 तो० 
पानी २ तो० 

तीनों चीजों को मिलाकर उबालते है! फिर आधा तोला नोसादर 
बारोक परंसकर इसमें अच्छीं तरद्द म्रिला देते हें । फिर जरूरत के 
मुताबिक गोंद का पानी मिलाकर ओर छानकर इस रंग को कपडे पर 
छाप देते. हैं ) फिर सुखा कर एक घंटा भाप देते हैं । भाष अच्छी 


श्ण्प छपाई के नुस्खे 


तरह देनी चाहिये नहीं तो धोते समय रंग फैलेगा। भाप देते समय इस 
बात का भी ख्याल रखना चाहिये कि पानी कपड़े पर न गिरने पावे । 
छपे हुए कपडे को एक दूसरे कपडे में लपेट कर रखना चाहिये । 

नोसादर के साथ थोडा नीलाथोथा भी डाल दिया जावे तो कुछ 
हज नहीं है »गर अकेला नीलथोथा द्वी काम में लावेंगे तो भी रंगत 
अच्छी ओर पक्की आवेगी । 

सिर्के का ईसस्‍्तेमाल भी छोड सकते हैं। इसके डालने से रंगत 
पीली आती है । इसके बिना सुर्खीमाइल आती है । बहुत से छीपी 
कत्थे के क्ाथ में थोडा कास्टिक सोडा मिलाकर छापते हैं । ओर 
फिर धूप में पडा रखते ६ । भाष नहीं ढगाते । रेंगत बहुत मामूली 
पक्की आती है । कुछ समय धोने के बाद निकल जाती है । 


( नमूना ५ ) 
हरा ( पक्का ) 
लोहे का पानी २० तो० पिसा हुआ नीला थोथा ८ तो० 
पिसी हुईं फिटकडी 8 तो० 


लेकर सब को धीरे धीरे उबालते हैं । ऊपर कभी कभी फेन 
(झाग) जमा हो जाता है । वह या तो हिलाने से या छानने से 
दूर हो जाता हैं । ठंढा दोने पर इसमे लगभग पाव भर गाढ़ा गोंद 
का पानी मिला देते हैं अगर छापते वक्त रंग फैलने लगे तो थोढा 
गोंद ओर मिला देना चाहिये फिर इस रंग को कपडे पर छाप कर 
धूप में सुखा देते हैं फिर सज्जी ओर चूने का पानी-जिसके बबाने 
को तरकीब मेंहदिया को छपाई में दी गई है बना छेते हैं ओर खूखे 
हुए कपडे को इस पानीं के अन्दर दस पन्द्रह मिनट रखकर निचोढ 


देशी रंगाई व छपाई १५६ 


कर सुखा देते हैं । इसी तरद्द सुखा २ कर दो डोब ओर देने से 
रंगत बहुत अच्छी दो जाती दै । 


अगर हलका ही रंग चाहेये तो दोबारा कपडे को चूने ओर 
सज्जी के पानी में डोबने की जरूरत नहीं । मगर इस बात का ख्याल 
रहे कि जितने ज्यादा डोब कपडे को दिये जावेंगे रंग उतना द्वो ज्यादा 
पक्का होगा । आखिर में अच्छी तरद धो डालते हैं ॥ अगर १७ 
मिनिट साबुन के पानी में उबाल ले तो रंगत ज्यादा पीलापन छाती 
है | यदि छपने के रंग में फिटकडी न डालें तो रंगत जरा नीलापन 
लिये हुए आती है । 


( नमूना ६ ) 
नीली जर्मानपर सफेद कटाव-- 
काछो मिद्री ८ छ० चूना ८ तो० 
गोंद... १ छ० 


मिट्टी लेकर उसमें जो केकड वगैरह दो उन सबको निकाल 
देते हैं फिर पावों से खूब यूंध लेते हैं ताकि चिकनापन खूब 
अच्छी तरह आ जावे । फिर चूने में पानो मिलाकर नितरने 
देते हैं ओर जो पानो ऊपर आजाता है उसे फेंक देते ई 
ओर नीचे की गाद को मिट्टी में मिलाकर खूब मसल देते हैं । फिर 
गोंद को पानी सें घोल कर इसको भी मिट्टी ओर चूने के साथ ही 
मिला देते हैं और इतना पानी मिला छेते हैं कि जिसमें छापने में 
तकलीफ न“हो । मिट्टी का घोल न तो इतना गाढा द्वो कि छापे 
पर लगते ही सूख जाय और न इतना पतला हो कि फैलने छगे । 
ममेड़ी को चौखटे में _ डालकर नहीं छापते बल्कि एक मिठ्ठी के बर्तन 
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में ही रख छेते हैं । केबल के टुकड़े व टट्टी कीं भो इसमें जरुरत 
नहीं ढे । फिर छापा मिट्टी भें इबो २ कर जल्दी जल्दी छापते 
जाते हैं ओर ऊपर थांडा थोडा लकडी का बुरादा भी डालते जाते 
हैँ ताकि मिटी जल्दी सख जाय । छापने के बाद जब कपड़ा 
अच्छी तरह सख जावे तो इसे नील के साट में जैसा चादे बेसा 
हलका गद्दरा रंग लेते हैं । फिर कपडे को खब धो डालते हें आर 
फिटकडी के पानो में १५ मिनिट उबालते हूं ताछ्ि मिट्टी सब निकल जावे 
ओर वह जमीन जद्दां पर मिट्टी छापी गई थी सफेद निकल आधे । 
प्रिद्टी बाठलवाली न हो इस बात का ख्याल रखना चाहिये । 
बारीक चींज छापनी द्वो तो मिट्टी को चाखटे में द्वी डाल छेते हैं। 


किसी २ प्रान्त्त के छीपी मिद्री की जगह मोम छाप कर मांठ में 
रंगत हैँ फिर कपडे को गरम पानी में उबाल कर मोम को निकाल 
देते ६ । यह निकला हुआ मोम भी दो बारा छापने के काम आता 
हैं । जब मोम को छापते हैं तव उसे गरम रखते हैं । इस काम के 
लिये पीतछ की कलम ओर छापे काम में भाते हैं । मोम छाप 
कर कपड़े को धूप में नहीं खुखाना चाहिये । गरमो लगकर मोम सब 
पिघल जावेगा । 

उपरोक्त नुस्खों के अलावा जिनके कि यहां नमूने दिये गये हैं 
कुछ ओर नुस्खे लिखे जाते हूं जो स्वयं आसानी से द्वो सकेंगे । 
फाख्तई 

' लोहे का पानी १० तोला र्द्रा ५ तो० 

लेकर दोनों को उबाल कर छान लेते हैं फिर जरूरत के मुताबिक 
गोंद मिलाकर छाप देते हैं । अगछे रोज कपडे को बहते हुए 
पानी में खूब धो छेते हैं। धोने पर रंगत गहरी सलेटी दिखाई 
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देती है और पानी में उबालने से भी फोकी नहीं पढती । लेकिन 
अगर साबुन के पल्‍नी में १ घंटे के करीब रपडे को उबाला जावे तो 
रंगत फाख्तई जसो हो जाती हैं। और भो कई श्रकार कीं स्याह खाद़ीं 
रंपतें लोहे के पानी व हर्रा के कम ज्यादा करने से आ जाती हैं। 
नारंगी-- 

केसरी के थींजों से रंग. निकाल कर इसमें थोढा सा सिरका 
और गोंद मिला कर रंग को कपडे पर छाप देते हैं! सुखाने के बाद 
बहते हुए पानीं में कपडे को घो लेते हैं । पानी में धोने या उबालने 
से रंगत कुछ खराब नहीं होतीं है । म्गर साबुन में उबालने से रगत 
'इलकी पड जाती है । 

सिरके को जगह थोडा नौलाथोथा ओर फिट्कडी मिला देने से 
रंग अच्छा मेहदिया आ जाता है । 
खुनमहरी-- 

इसमें लकडीं के छापे काम नहीं देते । एक विशेष प्रझ्नार के 
'पीतरू के छापे मऊ मुरादाबाद इत्यादि जगद्दों में बनते हैं। ये छापे 
गोल चोरस और अंडे की शकल के होते हैं , अन्दर से खोखढे 
ओर एक तरफ का मुंह बन्द रद्दता दे । इसी पर सराख करके मुख्त- 
लिफ रंग के फूछ ओर झाड खुदे रहते हैं, खाली हिस्से भ॑ वानिश 
भर छेते हैं ओर फिर एक लकडी का दस्ता इसमें डाल कर छापते 
जाते हैं ओर एक कपडे की पोटछी से सुनहरी वर उठा उठा कर 
रूपी हुई जगह पर लगाते जाते हैँ । जब इस तरद्द सब जगद्द बर्क 
लग जावे तो मोदरा (यह लुडो का बेलन की शइल का एक टठुकडा 
दाता है जिसके बीच में पत्थर का एक टुकडा जडा हुआ द्वेता है ) 
झेकर कपडे“पर घुटाई कर देते है। इससे बहुत चमक आ जाती है। 


श्ष्क्‌ छपाई के नुस्खे 

वार्निश में सफेदा भो मिलाया जाता है। इतना सफेदा मिछाते 
हैं कि छापे में से वानिश छापते समय आसानी से निकलती रहे । 
देशी वारनिंश दी काम आ सकती है । 

यदि रुपेली छपाई करनी द्वोतो छुनहरीं वर्को दी अगद चांदो 
के वर्क काम में छाने चाहिये । 

अगर बहुत हीं मामूली चमक की जरूरत हो तो बर्को की 
बजाय बारीक २ भोडल ही छापते समय छपी हुई जगह पर डाल 
दिया जाता है । कई जगह सुनहरीं ओर रुपेलों छापने का दूसरा 
तरीका इस्तैमाल किया जाता हे जो नीचे दिया जाता ह । 

जेरजा या बरोजा. ७ तो० गोंद. १० त्तो० 
खडिया मिट्टी (वीक) ७५ तो० 

इत सब चीजों को बारीक करके आधसेर पानी में उबालते हैं । 
जब दो तिहाई पानी रह जाये उस वक्त उबालना बन्द कर देना 
चाहिये । 

फिर आधपाव मेथी को आधपाव पानी में उबालते हैं. ओर 
छाने हुए पानी को गोंद के पानी में मिला देते हें । फिर रकडों के 
छापों से द्वी छाप देते हैं । फिर एक कपडे के छोटे से दुऊडे में 
रूई रखकर पोटली बना छेते हैं ओर इससे छुनहरो या रुपेछी वर्क 
उठा उठा कर छपी हुई जगह पर लगाते जाते हैं। जहां २ गोंद लगा 
है वहां २ वर्क चिपक जावेंगे । फिर कपडे पर मोहरे से घुटाई कर 
देते हैं ताकि खूब चमक आजावे । 

बहुत से छोपी वानिश में सुनइरी व दूसरी नई २ रंगतों के 
पाउडर मिला कर छापते हैं । रंगत देने के लिये गेरू, पेवढी, हिर- 
मिजो इत्यादि को छाम में छाते हैं । 
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पपड़ी से काले रंग की छपाई+-- 


पपढी जिसको अंग्रेजी में एनीलाइन साल्ट कहते हैं एक विलायती 
चीज है । मगर नुस्खे को यहां पर इसलिये दिया जाता है कि छींपी 
पूछनेवा्लों को इसके छापने का बिलकुल गलत नुस्खा बता देते हैं । 
इसका नतीजा यद्द होता है कि कपढा कुछ दिनों के बाद बिलकुल 
गल जाता है ओर किसी भों काम का नहीं रहता । इसका असली 
नुस्खा यह हैः-- 


पपडी ३ तो० पोठाश क्लोरेट. १३ तो० 
नीलाथोथा € माशा गोंद. १६ छ० 
पानी. ७ छ० 


पहले पपडो, पोटाह्ष ओर नींठाथोथा तीनों को अछूग २ बारीक 
पीस छेते हैं । फिर छापते समय तीनों को मिलाकर गोंद का पानी भी 
मिला देते दें ओर छानकर इसको कपडे पर छाप देते दें ओर धूप 
में ढाल देते हैं। दसरे दिन खूब अच्छी तरद्द धो डालते हें । यद्द 
ध्यान रहे कि कपडा छापते छापते ही काला नहीं होता दें । पहले 
पीला सा रंग नजर आता है फिर हरा ओर फिर धूप में पडा पडा 
रंग खूब काला हो जाता है। अगर रंग कम खुला द्वो तो धोते समय 
पानी में थोडा धा सोडा ढाल देते हैं । यद्द रंग बहुत द्वी पक्का होता 
हैं किसी भी चीज से इलका नहीं पडता । 
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इस नुस्खे में बिलछायती द्वी चीजे होते हुए भी लेखक के 
आग्रह से. इमने यहां पर दे दिया है। प्रकाशक 


चौदवां अध्याय 


संशोधन 


नई नई चीजांसे प्रयोग करने का तरीका 

इस बात के बताने की आवश्यकता नहीं जान पढती कि देशी 
रंगाई व छपाई की कला बहुत कुछ न'्ट हो चुकीं है और दिनों दिन 
होती ही ज! रही दे ओर इसके स्थान में विलायती, डामर से निकले 
हुए रंगों का प्रयोग उतना द्वी बढता जा रहा दै । यहां के रंगरेज 
ब छीपी लोग इस दिलचस्प ओर प्राचीन कठा को लगभग बिलकुल 
भुछा बेटे हें और जो थोडा बहुत किसी कारण से उनको आता भी 
है तो उसे दूसरे छोगों को तो बताना दूर रह्दा अपने ही एक रंगरेज 
भाई छो बताने में संकोच करते हैं। ऐसी द्वालत में इस कलाको उन्नति का 
उपाय अब एश हो सूझता है और वह स्वयं बिना किसी सद्ायता 
के द्वी भांति भांति के नये नये प्रयोग करना । इस तरह से जब 
कुछ वेशद्वितेषी ओर देशों कछाओं की उन्नति चाहने वाले नवयुवक 
अपने सफल प्रयोगों को जनता के सामने रक्खेंगे तब द्वी लोगों रा 
ध्यान इस तरफ सिंच सकता है ओर इस कला के विकास की आशा 
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की जा सकती है | यह नये नये प्रयोग किस तरह शुरू किये जायें 
इसकी बिधि भी नीचे दी जाती है।-- 


विशेषतया रंग लकडी, छ/ल, जड, फूल, बीज पत्ते और वृक्षों के 
फ्लो से ही निकलता है । अब्बलू तो रंग उबालने या इन पदार्थों 
को रात भर पानीं में पडा रखने से निकल आता है । लेझ्ििन बहुत सी 
ऐसी भी चीजें हैं जो उबालने से रंग नहीं देतीं। इन चीजों को 
किसी सार मसलन सोडा या सजह्जी के पानी में रख कर रंग निकाल 
लिया जाता है । रंग निकालने के बाद कपडा इसमें रंग लिया जाता 
है । फिर उसका रंग खोलने के लिये फिटकडी या किसी खटाई का 
पानी काम में लाया जाता है या रंग जमाने के लिये नींलायोथा, 
नोसादर, कसीस, फिटकडी या बाइक्रोमेट का इस्तैमाल किया जाता 
है । कभी २ तो इन सब चीजों को साथ मिला कर ही कपडा इनके 
अन्दर रंग लिया जाता है ओर कभी २ हरएक चीज के भन्दर 
अलग २ उबाला जाता दै | काम तो सब को साथ मिला कर रंगने 
से भी बन जाता दे । छेकिन ज्यादा पक रंग तो कपडे को इन 
जीजों में अछहददा २ उबालने से ही आता है। कस्रीस का काम स्याही 
लाना है। नीले थोथे का काम रंग को जमा देने का है और यहीं 
कास बाइक्रोमेट का भी है। नींडाथोथा १०० भाग कपडे के लिये १ 
से ७ भाग तक लेना काफी है | कसीस ह$ ठे है भाग तक ले छेना 
जाहिये। बाइकोमेट भी १ से ७ भाग तक काफो होता हैं। फिटडडी 
कभी २ दस भाग तक भी ले ली जाती है । अनार के छिलके 
ओर हर्रा' के रंग को तो फिटकडी बहुत ही अच्छा खोलती है । 
जितनी मिझदार इसकी बड़ाते जावेंगे रंगत हरापन परूढती जावेगी 
ओर इससे रंगने के पीछे अगर कसीस या लोहे के पानी का प्रयोग 
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किया जायगा तो रंगत ओर भी अच्छी खिलेगी; लेद्िन बहुत थोड़ी २ 
मिकदार में इनको लगा कर देख लेना चाहिये । इसी तरह अनार के 
छिलकों या हर्रा से रंगे हुए कपडों को नोलाथोथा में उबाला जाय 
तो रंगत स्लाड्री ओर गहरी आती जायगी । नीला थोथा से पहले 
अगर कपड़े को चूने के पानी में डोबकर फिर नीलाथ॑था में रंगा 
जावे तो रंगत और भी गइरी आती है; और इन सब के बाद अगर 
याइकोमेट में रंग लिया जावे तो रंगत जरा और भी खुलतो हुई और 
गद्दरो हो जाती है । बहुत से रंगने वाले इन रंग जमाने वाली चीजों 
को इतनी ज्यादा मिकदार में ले छेते हैं क्रि रंगत तो जरा गहरी था 
जाती है लेकिन कपडे पर बुरा असर पढ़ता हैं। यानो कपड़ा कमजोर 
ही जाता है । 

अब अगर हम नई नई प्रकार के खाकी रंग बनाना चाहते हैं 
तो हमें चाहिये कि कुछ तजुर्बे अनार के छिलकों, नीलाथोथा, नोसादर, 
बाइकोमेट आदि को मिछदार में कमी वेशो करके करलेवें । अगर खाको 
में सुर्खी लाने को इच्छा हो तो छिलकों के साथ बबूल की छाह, या 
कत्थे का प्रयोग करके देख छेना चाहिए। अगर स्यथाहीदार खाकी लाना 
हैं तो कसीस या थोडा लोहे का पानी काम में लाया जाता हैं। इसी 
त्तरद कई तरह के कसैले पदार्थ ( टेनिन ) और कई तरह की छाल 
के कर प्रयोग कर सकते हैं ओर नई नई खूबप्नरत रंगतें निकाल 
सकते हैं । 

इसी प्रकार नये नये कत्थई रंगों के सस्ते और अच्छे नुस्खे 
निकाछ लेना चाहिये । 

अगर आलू और मजीठ से नये नये प्रयोग करना हों तो इसके 
किये मी तेरू, हर्रा, फिटकडी, संचोरा, सोडा ओर अ।कू की मिकदार 
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में कमो बेशी करके अपनी इच्छानुसार रंगत निह्नाल छेनी चाहिए। दो 
बार फिटकढी ओर फिर फिटकढो के बाद तेल लमाकर और रंग कर भी 
अनुभव कर लेना बहुत अच्छा है। इस तरह रंगने से बहुत गहरी और 
चकमदार रंगत आवेगों । ऊपर की रीति के अनुसार दी काले रंगों 
कै भी नये नये प्रयाग कर सकते हैं | कांढे रंग का सिद्धान्त यही 
है कि कपडे को पहले किसी कसेले पदार्थ में रंग लेते हैं जैसे कि 
हर्रा, बहेडा, आंबला, अनार का छिलका, माई, माजूफल, बबल, गूलर 
मौलसिरी, भ्रमरूद इत्यादि की छाल और बबूल की फली बगेरद । 
इन सब से कपडे के रंग कर परीक्षा कर छेनी चाहिये कि रंग 
कौन सी चीज से अच्छा आता है | वह चीजें जिनसे चमड़े को 
कमाते हैं वह सब रंगने के काम में भी आती हैं । इन ऊपर दिये 
हुए पदार्थों में से किसो एक या ज्यादा में कपड़ा रंग कर छोटे के 
पानी या कसीस में कपडा रंग दिया जाता है । तोन बार इन दोनों 
क्रियाओं के करने से काड़ा रंग आ जाता है । कसीस और लोढ्ढे के 
पानी में रंगने से कपडे में बदब बहुत आतो दे । इस लिये रंगने के 
पीछे पानी में बहुत ही थोडा सोड। (पांच सेर पानी के लिये सवा 
तोला या इससे कुछ कम ज्यादा लेना हीं काफी हैं) मिलाकर 
रंगे हुए कपडे के डोब लते हैं । इस से बदब भों चली जाती हैं 
भोर जो भूरापन सा आ जाता है वह भी चला जाता है । बहुत 
पक्का काला रंगने के लिये सब से पहले कपडे को नील के माट में 
रंगते हैं और फिर दसरी क्रियाओं के करते हें । 


ऊँपर जिन कसेली चीजों के नाम दिये हैं उनमें रंग कर फिर 
नीलाथोथा नोसादार आदि में कपडे को उबालें तो भिन्‍त्र भिन्‍न प्रकार 
की खाको रंगतें आ. सकतो हैं । | 


श्र संशोधन 


ऐस। नहों है कि लकडी या छाल इत्यादि को ज्यादा लेनेसे रंग 
अच्छा आ जावे | रंग का अच्छा आना उबालने के समय और 
बोच को क्रियाओं के ठोक ठीक करने परबहुत कुछ निर्भर है । रंगते 
समय इस बात का भी ध्यान रखना जरूरी है कि कपडे को कितनी: 
देर तक रंग में रखने से रंग अच्छा चढता हैं । 


लोहे के पानी और कम्तोस से जो प्रयोग किये जावें उनमें कपडे 
को रंग कर तुरन्त ही नहीं धो देना चाहिये। ऐसा करने से एहू तो 
रंग कन्ना ओर दूसरे हलका आवेगा | इसलिये कपडे को काफी हवा 
लग्रा कर ही धोना चाहिये । रंग करने के बाद यह देख लेना भो 
बहुत जरूरी है कि रंग पक्रा बना या कथा | इसकी जांच के लिये 
पहले तो कपडे को खूब थोना चाहिये फिर ४ तो० साबुन में कपड़े 
को उबाल कर देख लेना चाहिये। अगर उबालने के बाद रंग न निकले 
तो कहना चाहिये कि रंग साबुन में उबालने से नहों उठता । फिर 
स्रो भाग कपडे के लिये एक तोला ब्लीविंग पाउडर का प्रानी बना 
कर कपड़े को आधा घंटा पढ। रखना चाहिये । रंग अगर फोका न 
पड़े तो सम्रझ्न लेना चाहिये कि रंग ब्लीचिंग से भी नहीं उड़ता । 
इसी तरह धूष में रंगींब. कड़े को __ढालकर यद्द जांच कर खकते हैं 
कि रंग घूप से उढता है आनहा। 


नीचे हम वनस्पति पदार्थों को एक खची और उनका थोढा जोडा 
हाल भी देते हैं ताकि पाठक गण स्वंयं प्रयोग करके छाभ टठा सकें । 
हंस सूची से यह नहीं समझ लेना चाहिये कि दूसरे और वनस्पति 
पदाये रंग ही नही देते । हमारा देश तो जडी बूटियों का खज़ाना है 
ओर इन सब से थोढा बहुत रंग निकलता है । यदद रहस्य प्रयोग 
करने से हो समझ में आ सकत। है । 
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(१) केसरी (छटकन ) 

इसका एक छोटा सा इश्न द्वाता हैं | टहनियां ओर पत्ते बहुत 
थोड़े होते हैं। छाठ जब काटी जाती है तो लाल निकलती है और 
बीच की लकडी हलके रंग की होती दे । फल गरमी में भाते हैं 
और बड़े बे लाल सिंदर जैसे होते हैं । फल गिर पडने पर फलियां 
निकलती हैं जो सरदी में पक जाती हैं। यह बैंगनी रंग की सी होती 
हैं। और इन्हीं के अन्दर बीज होते हैं । बीजों क रंग सुर्लामाइल 
होता है। ओर वे खुशबू भी देते हैं । इन्हीं बीजों के अन्दर 
रंग भी होता दे । चोकोलेट रंग के साथ मिलकर यह बीज बहुत 
सुन्दर रंग देते हैं । 

इसका प्रक्ष बागों में बोया जाता है या ऐसी जगहों में जईं 
खाद अच्छी मिलती द्वो ओर दवा में नमी दो । तीसरे चोथे साल 
फल छूगता है ओर बीस साल तक देता है। गरमी में आबपाशी को 
जरूरत पड़ती हं। पोदों को नो नौ फुट के फांसले पर लगाते हैं। जहां 
चावर ओर गन्ने की खेती हो सकती है वहां इस पोदे को नहीं लगाते । 
पोदे को साल के किस्री भो समय में छगा सकते हैं लेकिन” आमतोर 
पर मई और जून में लगाते हैं । इसका कछः अक्तूबर और नवम्बर से 
पकता हैं | फलों को तोड कर ५५--- छुबा छेते हैं । गृदे को बीजों 
से अलद्ृददा कर दिया जाता है । 


यह ग़यपुर मेश्वर, टाबंकोर, महाराप्टू ओर ब्वदरास में बहुत होता 
है । इसके बीजों से जो रंग निकलता है वह बहुत तेज भोर खूबघरत 
होता है । यद्द रंग पानी में नहीं घुलता | इन बीजों का रंग निकालने 
के लिये किसी खार मसलत सोडा की जरूरत पड़ती है! बीजों से चोयाई 
सोडा क्‍छता है । सोढे के उबसते हुए घोल में बीजों को डालने से 
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रंग जल्दी निकूक आता है। एक दम बहुत पानी ढालना ठीक नहीं है 
पहले थोडा पानो डेकर उसमें सोडा डाल कर बींजों को दह्वाथ सेथूब 
मसलने से रंग निकल आता हैं। जब सब रंग निकल चुकता हैं तब बीजों 
का रंग काला पढ जाता हैं। रंगते समय कपडे को चाहे सूती दो या 
ऊनी इस रंग में उबालना नहीं चाहिए। उबालने से रंग फीका पड जाता 
है । नीबू का रस या गंधक का तेजाब रंग को सुर्खामाइल करते हैं । 
अगर खुररू रंग बनाना हो तो रंग के घोल में तेजाब डालते हैं । 
तेजाब से रंग नीचे बैठ जाता हे । ऊपर के पानी को फेंक कर धीमी 
धीमी आग से गौछे रंग को सुखा लेना चादिये । ८ आने के १ सेर 
बीज मिलते हैं । 


(२) छोथ 

इसका छोटा सा श्रक्ष द्ोता है जो मैदानों ओर बंगाल, आसाम 
ओर ब्रह्माक्री पहाड़ियों में कसरत से होता है। बिजनोर ओर गढ- 
वाहू के जंगलों में भी बहुत होता है । इसकी काइत नहीं होती ॥ 
खुदरों ही जंगलों में मिलता दै । पत्ते बड़े लम्बे लम्बे, फूल सफेद, 
पीले और छाल्‍ रंग के दोते हैं । छार और पत्ते रंगने के काम आते 
हैं। छाल को जितना ज्यादा उबाढा जावेगा उतना ही रंग भच्छा 
निकलेगा । यह ऊन पर अच्छो रंगत देता है। आल भौर मजीठ 
के साथ भी इसका बतौर सद्दायक के दर्रा के साथ मिलाकर उपयोग 
किया जाता है । 


(३) रतनजोत 


इसकी जडसे भी रंग निकलता है। रंग ऊन पर अच्छा बढ़ता 
है। छूती कपड़े पर रंग बहुत ह्वी फीका आता हे | तेल के साथ 
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मिलकर यह अच्छा खासा सुख रंग देती है। मदरास में इससे श्वती 
कपड़े को भी आलके रंग की तरद रंगते हैं। इसको बारीक पींस कर 
रंग निकालना चाहिये | क्रेसी खार के साथ मिलकर इसको रंगत कुछ 
नीलापन पकडती है। 


(४) एसबर्ग 

यह्द उत्तरी हिन्दुस्तान में बहुत प्रसिद्ध दै। फूलो से पीला रंग 
निकशता है। इसको कर्पूरवाह्ी वा कपूरमधुरी भी कहते हैं। नीलके 
साथ हरी रंगत दे सकता है । 
(५) गेंदा 

इसके फूलों से खूबसूरत पीछा रंग निकलता द। रंग कबा द्वोता 
है। दुपट्टे, साफे वगरदह के लिये उपयोगी द्वो सकता है। टेसू के फूलों 
की तरह इससे भी रंप सकते हैं । 


(६) बिया की लकड़ी 


इस लकडी के अर से भी रंग निकलता है। कपडे को अर्क 
में रंग कर नींठाथोथा के अरे में उबाल दें तो कई प्रकार की खाको 
रंगतें आ जाती हैं। अगर नींल से रंगे हुए कपडेको इसके कर्क में 
रंग कर फिटकडी में डोब दें तो रंग मूगिया आ जावेगा | परताबगढ 
ओर मध्यप्रांत के जंगलों में बहुत मिलती है। 


(७) अमछलाश 


इसकी छाल को उबाल कर रंग निकालते हैं । किर फिटकडी 
में ढोब देते हैं। ऊन पर इलका पीला और रूई पर सु््तीदार रंग 
बढ़ जता है । 


१६९ ह सेद्योधन 
(८) हडताल 


यह संखिया का एक नमक है । नील के साथ मिलाइझर 
इससे मूंग्रिया रंगते है । नीलकी छपाई में भी इसका उपयोग द्वोता है । 


(९) रसोत 
इसको रसांजन ओर रसवन्ती भी कहते हैं। पीछा रंग निक- 
लता है । ऊन पर यह रंग अच्छा चढता है । 


(१०) रेवतचीनी 


इसकी जड पीछे रंग की 'होती है । नील के साथ मिलकर 
मूंगिया रंगत आती है ।ऊन को भी कमी कभी इससे पीला रंगते हैं । 


(११) कांथरू 

इसको कांथाल, काथाल भी कहते है । इसका श्रृक्ष बहुत बढ 
होता हैं । लकडी या थुरादे को उबाल कर अक निकालते हैं । इससे 
पीला रंग चढता है । फिटकड़ों इस रंग को खिला देती है । नीलके 
साथ मूंगिया रंगत आती है । फछ, जढ ओर, छाल भी रंगने के 
काम आती हैं | बहुत से लोग आछ, चूना ओर इसके फल के रसको 
उबाल कर एक प्रकार का लाल रंग बनाते है जो दीवालें रंगने के 
काम में आता है । 
(१२) अकालचीर 

इसको अकालबीन ओर आकलवौर भी कहते हैं । लकडो, छा 
ओर जढ सब काम में आती है । कश्मीर में बहुत मिझुता दे । 
भीठके साथ मिलकर पिस्तई रंग आता दै या बाइकोमेट के साथ मिल- 
कर ऊन पर अच्छा रंग चढाता है । यदि राग के नमक के साथ 
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मिलाया जावे तो रंग चमकदार पीला आता है । जढ को रात भर 
पानी में पडा रखते हैं फिर ऊन को इसमें उबालते हैं । 
(१३) पीली मिट्टी 

यदद अनार के छिलके के साथ मिलकर गहरा खाकी रंग छाती 


है । छपाई के काम में भी इस्तेमाल की क्ञाती ह। बादामी ओर मेंद- 
दिया भी नये २ सहायकों के साथ रंगते दे । 


(:४) चंबली 
इसकी जड मी पीला रंग देती है । 
(१५) दाारूहल्‍दी 
इसकी छाल और लक्डी से रंग निकलता है । बंगाल में कस- 
रत से द्वोती है । 
(१ ) पंचाड 


बीजों मै पीला रंग हिकलता है । नीलके साट उठाने के काम 
में भी आते है + 


(१७) कमेला 


इसके अन्दर से जो सुख बुकनीं निकलती है उससे रंग बिक 
लता दे । केसरी की तरद्द इससे भी रंगते है । सोडा ज्यादा लमता 
दे. जितना कमेला हो उससे आधा सोडा लग जाता है | ऊन और 
रूई दोनों पर रंग चढता है । 
(१८) छुपारी 

बारीक पीस कर उबाल लेते हैं। फिर कत्बे की तरह रंग छेते 
हैं। कत्ये ओर बबठकी छाल से मिलते जुलते ह्वी रंग बनते हैं । 


१७१ संशोधन 
(१९) जंगली से 


छाल से रंग निक्ालता है। ऊन ओर रूई दोनों पर इसका 
रंग चढता है । 
(२०) छेहसोडा 

इसे लद्टर, गोंदी, लभेडा ओर लेहसवा भो कह्दते हैं । पत्तों से 
ओर छाल से रंग निकलता है । 
(२१) अखरोट 

इसकी जड़ से बादामी रंग निकलता है । 
(२२) गरान 

इसकी छाल से बादामी ओर भगुआ रंग बनता है । फिटकडी 
ओर सोडा से रंगते हैं । 
(२३) पीपल 

इसकी छाल से भी बादामी व खाकी रंग बन सकझते हैं । 
इसकी जड ओर फिटकडी से हलका गुलाबी रंगते हैं । पत्ते भी कुछ 
रंग देते हैं । 
(२७) तेदू 

इसको मह़रकेंदी भी कहते हे । इसके अधपक्े फूलसे 'ग 
निकलता है । छले तेंद को पीस कर ओर उबाल करके भी रंग 
निकाला जाता है । बीचकी लकड़ी से भी रंग निकलता है । 


(२५) लाछ चन्दन 
इसकी लकडी के अन्दर सुख रंग होता है । सोडा के पानी में 
यह रंग घुल जाता है। पतंग की ऊकढी की तरदइ रंग डेते है। 
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(२६) भिछापा 

फल को पानी में भिगाकर रंग निकाला जाता है । चूने के 
साथ बहुत पक्का काला रंग आता हैं। धोबी छेग कपड़ों पर काला 
निशान इसी से किया करते हैं । इसका धुआं और स्ख बहुत नुक- 
सान करता है | यह बदन को खुजा देता दे । इस लिये इस से 
बचना चाहिये । 
(२७) मेहंदी 

इसके पत्ते रंगने के काम में आते हैं । चूना ओर नोलायोथा 

उपयेग करेंगे तो रंग खाकी दरापन लिये ओर पक्का आवेगा । 

फिटकडी से रंग कुछ मलागीरी से मिलता जुलता आवेगा । ऊन भी 
इस से रंगते हैं । 
(२८) देवधन 

इस को शात्य ओर देवधान भीं कहते हैं । बीजों को सिरके 
में उचाल कर थोढा सा गंधक के तेजाब का पानो ढाल्ते हैं तो 
रंग गहरा नारंगी द्वो जाता है । खत ओर ऊन दोनों पर रंग बढता 
है । ऊन पर जामनो ओर रूई पर सुर््खामाइल रंगत चढती है । 
(२९) थूहर 

इसको नागफनों भी कहते हैं । इसके सुख फकछ से जिसको 
छोग खाते भी हैं बहुत गहरा गुलाबी और फालसई ओर २ कई 
तरह का रंग बन सकता हे । रांग के नमक से रंम पक्का भो हो 
क्षात। है । इसके कांटों को बडी सावधानी से दर कर छेना चाहिये। 
९३०) 

इसके गुलाबी ठिलके से रंग निरुलता दे | रंगते समय फिट 
कढी का श्ग्योग करते हैं । यह रंग ऊन पर भी चढता है । 


१७३ ु संशोधन 


(३१) गाजर ु 

गाजर के छिलकों को उबालने से बहुत अच्छा आसमानी रंग 
निकलता है । फिटकडी से रंग जमता है पर रंगत में थोडा फढके. 
भा जाता है। भिन्न २ रसायन पकार्थों से तजुर्बा करके देख केना- 
चाहिये । 
(३२) कागज 

कागज को जलाकर कपड़े को रंगते हैं ।फिर खटाई या दह्दी के 
पानी में कपडे को डोब देते दें । रंग खासा स्थाह भूरा आ जाता: 
है| साफे के रंग के लिये बहुत अच्छा रहता है 


(३३) आम की गशुठली 

आम की गुठछी के अन्दर से जो गुली निकलती है उसको 
रात भर लोहे की कढाई में रख छोडते हैं । अगले दिन पानी को 
उबाल कर कपडा रंग लेते हैं | अच्छा पक्का खाको रंग चढता हैं । 
अगर इसमें जामन के फल का रस ओर ढाल दें तो रंगत जामनी' 
ओर बैंगनी भी आ सकती है । 
(३४) कपास 

दूसके फूर्लों से भी अच्छा रंग निकलता है । कत्थई रंगों की 
तरह प्रयोग करके देख लेना चाहिये। बगैर सहायक पदार्थ के तो 
रंग पीछा सा निकलता है । 
(३०) साल 

इस वृक्ष को छाल से भी अच्छा रंग निकलता है । छाछ को 
बारीक कर छेते हैं फिर छिसी हांडी में दो बार डबाल क्रर अर्क. 
निकाछते हैं । | 
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(५३६) भागरा 

इसका पोदा तालाबों के पासकी जमीन में होता है । पत्ते 
खुरखुरे होते हैं । पत्तों को उबाल कर अर्क निकाला जाता है । 
इस अर्क म रंगे हुए कपडे को नोलाथोथा या बाइक्रोमेट के पानी में 
उबःला जावे तो रंग बहुत ही अच्छा अगूरी जैसा आ जाता है । 
भांयरा कई प्रकार का दोता दे । सब से मसुख्तलिफ रंग निकलता 
'हैं। नोले भागरे में से बहुत अच्छा रंग निकलता है । 
(३७) चिरूवेरू, चिराजी 

आल ओर मजीठ की तरह यह भी वृक्ष की जब द्वोती है । 
इससे लाल रंग निकलता है। रंगने का तरीका आल से मिलता जुछता 
' है। दोनों को साथ २ भी इस्तेमाल कर सकते हैं । यद्द मदरास में 
-बहुतायत से पायी जाती द । इसे अंग्रेजी में चेरर कहते हें । 


भ् 

ऊपर दो हुईं च॑जों के अलावा मोरछसिरी, ज़ामन, आम, 
आड़, सिरस, झडबेरी और अमरूदकी छालों से कई श्रकारकी 
: पक्की खाक्की रंगते लाई जा सकती हैं । रंग जमाने ओर पक्का करने के 
लिये रंग जमाने वाले पदार्थो' का प्रयोग करमा चाहिये । आमके तो 
फ्से भी भच्छा रंग देते हैं । 

रंगते समय कईबार चूना सज्जो या किसी ओर तेज खार के 
: थानी में द्ा्थों को ज्यादा देर तक रखने से जलन पेदा दोने लगती है । 
अगर किसी खटाई या तेजाब के बहुत ही हलके घोल में द्वाथ धो 
लें तो जलन उसी वक्त मिट जाती हैं । अगर जलन तेजाब से द्वो 
ते। किसी खार पसऊलत संडा के पानीमें हाथों को घा ढालना चाहिये । 

कोड़े के पानी और कसीस में रंगते समय हाथ काछे से हो 
-जाते हैं । रंगने के...पीछे अगर इन्हें इमली या अमचूर के पानी में 


१७५ संशोधन 


घथो किया जावे तो द्वाथ जल्‍दी साफ निकल आते हैं। इसी तरह 
भगोने या कसीस वाले ओर बर्तनों को भी साफ कर सकते हैं । 
नीछ वाले द्वाथों को तो पत्थर से घिसऋर ही साफ किया जा सकत। 
है और कोई सहल तरीका नहीं । ब्लीबिंग पाउडर के पानी में थोटी 
देर हाथ घोने से भी रंग इलका पढजाता हैं । कच्चे रंगों के द्वाथ 
तो साबुन या सोडा के पानीं में ही साफ हो जाते हैं । 

इसी तरह कपडे पर रंगते समय अगर ऐसे धब्बे आ जावें जो 
घोने या रंगत के गददरा करने से दूर न हों तो फिर उस कपडे को 
काला कर डालना चाहिये क्योंकि काला रंग करींबन सब रंगोंपर चढ़ 
सकता दे । 


घूती या ऊनी धागे को रंगते समय अद्दतियात से रंगना चाहिये 
और सुखाते समय भो झटक कर हरएक धागे को अलद्ददा अलहदा कर 
देना चादिए । नहीं तो धागे भापस में चिपट जानेंगे शोर श्वत 
खराब जावेगा । ऊनके धागे के लिये तो स्लास तौर से इसका ध्यान 
रखना बहुत जरूरी है । इस बात का ख्याल न रखने से धागा सिपट 
कर रस्सी सा दो जता है । 

रंगीन कपडे को छुलाते समय भी धोषी से हिदायत कर देलीं 
चाहिये कि वह कपडे को साथुन में ही धोवे । ओर ब्लीचिंग पाउडर 
वरगेरह इस्तेमाल न करे । घोते समय घोबी इतना ब्लीनिंग पाउढर 
कपडे में लगा देते दें द्धि रंगत के खराब हो जाने के अलावा कपड़ा 
भी गल जाता है । बहुत से लोग सब रंगों के कच्चा होने की शिक्ता- 
यत किया करते है उसकी यही बजह है ! अगर थोते समय इस 
यातका शु्याल रक्‍्खा गया तो फिर रंगत भी अच्छी रहेगी ओर 
कपडा भी कमजोर दोने से बचेगा, 
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इस्री करते सम्नय नीचे लिखी बातों का ध्यान रखना अरूरी है :-- 

(१) सती कपड़ों पर इल्ली करते खमय यह देख छेना चाहिये 
कि वह बहुत छयादा श्ख तो नहीं गये हैं । अगर इसका ध्यान नहीं 
रक्‍खा तो बजाय चमक आने के भद्दापन आ जाबेगा । ऐप्ली हालत 
में पानी छिडक कर इस्त्रीं करना चाहिये । 

(२) छप हुये और रंगे हुए कपडों के लिये बहुत गरम इस्री 
इस्तैमाल करना ठोक नहीं है । ऐसा करने से रंगत खराब हो जातो है। 

(३) अगर कपडे में सलवट आ गई हो तो उसे जरा गीला 
करके इस्री करनी चाहिये । 

(9) जहां पर इस्रीं को जावे वहां पर रोशनी अच्छो द्वोनी 
चाहिये । 

(७) बहुत से रंग ऐसे भी होते हैं जो इस्री करने पर काले 
से पड जाते हैं ओर धब्बे देते हैं मसलन लोहे के पानी ओर 
कसीस में रंगे हुए कपडे । इस लिये इन पर एक सादा कपडा ढारू 
कर इस््री करनी चाहिये । 

(६) अगर ऊनीं कपड़ा बहुत सख्त ओर मोटा हो तो उस पर 
इस्नी करने क्री जरूरत नहीं हैं । अगर बारीक हो तो खख जाने पर 
इसी कर देनो चाहिये । इल्ली मामूली गरम ही होनी चाहिये । छ्यादा 
गरम नुकसान करती हे । बहुत गीली ऊन पर भी इल्ली करना 
ठीक नहीं दे । 


शब्दकोष 


रंगमें काम आनेवाली कई बनस्पति व रसायनिक पदार्था के 
भिन्न भिन्न भाषाओं में ताम:-- 


[ भाषाओं के संकेत :-- 
अंग्रेजी + अ; कन्नारी + क; गुजराती ७ ग; ताम्रिल 5 ता; 
तैलगू ८ ते; बंगाली ८ ब; मराठी ८म । ] 
अड्ड्सा (बासा):--ग--अडूसा, बासा; ब--बास5; म--अड्धुब्सा 
अनार :--अ--पोमेपनेट; क--दालिब; ग--दाढदम; ता--मादुरे; 
तै--ढानिम्म चढट्ट, दानिम्म काया; बं--हालिम; म- 


डाल्िब ! 
आल ;--ग--पोरंगी; ता--मीनामरम; ते--महौचक्का; ब--ऐच; 
म-- आल । 


आंबछा ):--अ--एम्सहका माइयेवेंद्म; क--बेढ़ि; ग--आंबरा; 
(आमला)।  ता--नेहिकाय; ब--आमलछा; 
तै--उसिदी काई। म--आऔँवक्ा । 
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इमली :अ---टमेरिण्ड; क--हणिसे; ग--आमली; ता--पुछि; तै-- 
चिताचदु; ब--तेंतुल; म--चिंच । 

कत्था :+-भ--केटेच्यु; क-कराथ; ब--काथों;। ता--काशकहि; 
तै--काचू ; ब--खयर; म--खैराचा काथ । 

कपूरकचरी :---क---गंधशरी; ग-- ) ; | 

(गंधपलाशोी ) तै--किचलिरागहल; की राशी, कपूरकभरी) 
ब--शदी । 

कफसीसः--अ--फैरस सल्फेट 23233 ता--भन्नबेदि; 

असम 

तै--अन्नाभेदी; ब->ददीराकोसीस । 


कसूमः--अ--सेंफ़ावर; क--कसम्ब। म-कक्षबों।; ता-- [ कुशम्बा 
पुष्प; 


ब--कसुभ फूल; म--ऊऋडइचे फूल । 

केसरी ( लूटकण जाफर )--अ--ऑर्नटो। क--भांगरा, सिंद्री; 
ग--सिन्द्री;. ता--माजिटी; ते--जाबरा. चढट्ठ ; 
ब--लटकन; म--केसरी । 

खटाई (अमघूर):--अ--मेंगोरिण्ड। ग---अमचूर; म--सुखाम्बा । 

खसः--क--वालकेयस; ग--काछोवाछो; ता--वेन्तेवेर; तै--अबरुगिष्ट 
ब--व्याणार मूठ; म--काछा वाढ्वा । 

टेखू ( ढाक, केप )--क--कन्तलछ: ग--केसुडां; ता--परशन्‌; तै-- 

» मोादुगा पुष्पा: ब--पलाशगाछ; म--पतप । 

लो ( धाय, धो, धव, )--ऋ--सिरिवरु; ग--धावडो, धावडी; त-- 

नारिजनदु; ब--धाऊया गाछ; म--धावडा । 


१५९, शप्पदको 


नागरमोथाः--क- नागरमुस्ता, ग--नागरमोथा;तै--तुंगमुस्त; ब-- 
नागर मुता; म--मोथा । 


नीछ ( लील ):--अ --इण्डिगो; क#--द्विरीपमीछी; ग--गढछी; ता-- 
अबुरि; तै--निलिचदु, ब--नींछ; लील; म-गुल्ी; 

नीलाथोथा ( तूतिया ):--अ--केापर सलफेझ क--म्यूर तुय्य; 
ग--मोरथुथु; ता--मैलतुत्तम्‌ , तुरुशि; तै--मैलतुतु; ब-- 
वूतिया; म--मोरचूत । 

नींबू :--भ--छैमत्स; क--कचिले; 
ग--- 
म-5 
ते--निम्प्रकाया, ज॑मिरम; ब--लेवु । 


| लिंबु; ता--एलिमिश्रम बलम; 


पंतंग:--अ--सेंपन वुड; 
क-- ४ ४ 
गन | पतंग; ता--वारतांगीं; 

ते--पतंगी; ब--बहम । 


पनरी--([ पर्षठी ):->गपानडी; ब>प्नरी, पर्षी। म--रंग- 
बासा, पापडी । 

पीपछ:--अ-ढौँग पियर; क-हिप्पडठी। ग--पीपछ। ता--अरश 
मरम्‌ ( अश्रत्यथ ); तै-पिप्पल; ब--पिपुल; म--पिंपछ । 

पंचवाड ( चकवढ, पंवार, पमड ) अ--भोवेंड लीग्डकेशिया; 


क--चमच, टकरिके; ग--पुवाडिया, कुवाडिया; ता--तगेर 
बिंदु; तै--तांव्यमु; ब--चाकुन्दा; म--टाकतछा, तरोटा। 
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किटकडी ( फटकडी):--अ--अलम; क--फटकी; ग--फटकडी; 
ता-पढिकारम्‌ ; तै-- पाटिका; ब--फिटकडी, फटफिटो; 
म--तुरटी, फटकडी । 


बबूछ (कीकर):--अ--जेंकेसिया; क--पुलई)ग-बावछ; ता--करूवेल 
परम; तै--तुम्मा चहु; ब--वावगा गाछ;। म--बाभुर, 


बाबूल । 
बहेडा :--अ--माईरोबेंठन बेलीरीका; 
क--तोरे; ग-- 
ता--तनि; म-- बेहडा, बेहेडा; 
तै--वक़ा, ताडेचेदु; ब-- 
बालछड (वालछद) :--क--वहुलगंध जटामांसी; 
गंड-ः 
*-| बंल्क 
सम 


मिलछावा !--अ-मारकिंग नट; क--फेरवीज; ग--भिलामां; ता-- 
शेड्नोदेय; ते--नाछाजीडी; ब--मेला; प्र--बिच्बा, बिववा । 


भंगरा ( भांगरा ):--अ--ट्रेढींग एक्लिप्टा; क--गरूगमुरू; ग--भां- 
गरो; तै--ग्रुण्टकलगरचट्ट ; ब--भमिराज; म--म्हांका । 
अजौठ :--अ--मेंढर रूट; 
हु सा, मंजिष्ठा; 
ग--मजीठ; ता--मब्विट्री; तै--मंजिष्ठ त्तीजा, ताम्रवह्ली; 
म--मेंजिष्ठ । 


ता 
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माई :--ग--माया; ते--ईराइरूसरू; ब--रक्त झा । 

रतनझोत :--अ-- आलकानेट रूट; #--एरपडने दन्‍्ती; ग--रतन- 
जोत; म--थोर दनन्‍्ती, रतनजोत । 

रेबतचीनी :--अ--हुबाब; ग--रेवंची; ब--रेउबीनी; म--रेवा- 
चींटी, रेवचिनी ! 


छोथे ( पठानी लोध ): -- 
क-लोध; ग-- 
स--+ 
तै--तेछलोइग चद्बू ; ब--लोप्र काष्ट । 


| लोधर, ल्घ्र ढ़ 


खुगंघवाला:--क--सुश्पिल; ग--बाछो; तै--वाही वेह; ब--गे॥ 
वाला; म--वाढ्ा । 

हर्रा :--अ--माश्रोबेंडन; क--अणगिलेय; 
ग--- डे 
। , ढ्िंें; 
ता--कडडक्ाय ; ते--करक्कायि; ब--दरीतकीं । 

हल्दी :--अ--2मैरिक; क--अरसीन; (ग--हल्‍्द्र; ता--मंजरू; तै-- 
पस॒ुप्पु; ब--द्रिद्रा; म--हल्द, हकद । 


यहीं से प्रकाशित खादी विषयक 
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